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भूमिका 


थरोप की भाषाओं में पाकृशासत्र पर बहुत पुस्तकें लिखी 
जा चुकी हैं ओर वहां वो घरघर रखी जातीं हैं। अपने यहां 
एसी पुस्तक मुश्किल से मिलेंगी | रसोई यह अपने यहां घर 
घर का ऐसा नित्यकर्म है कि उसके बारे में शासत्र का होना 
ही बहुतों को अचंभा पैदा करे । यूरोप में ऐसा नहीं है ॥ 
घर पर रसोई बनाने वालों से बाजार में खाआने वाले 
वहां ज्यादा होंगे। घर पर बनाने वाले भी रोटी तो बाजारमें 
से ही मंगा लेते हैं | रोटी भी घर पर बनाने वाले को 


र्‌ 


तो उनको बाजार की कई चीजों पर रूटकना पडता हे ॥ 
बाजार से “ बेकिंग पाउडर ” (एक प्रकार का खारों का मिश्रण) 
या भठियारे के यहाँ से खमीर जब मिले तब घर पर रोटी 
बने | नहीं -तो आटा पडा ही रहं। रोटी जिस में बनती हे 
उस तंदुंड॒ का भी कुछ बिगडे तो यही हाल होता हे । तवे के 
जैसी यह चीज नहीं कि घर में एक साथ दो तीन रख छोड़े 
जाय॑ । ऐसी पराधीनता की हालत में यह समझा जा सकता 
है कि पाकशान्न की पुस्तकों के बिना काम नहीं चल सकता । 
हम लोग दक्षिण आक्रिकरा में थे उस वक्त एक रोज समाज 
सेवा के कार्मों के लिये प्रसिद्ध मिस मॉल्टेनो नाम की एक 
मेस हमारे यहां खाना खाने को आयीं । परोसी हुई चपाती 
को वो अजायबी से देख २ कर खाने लगीं । उनको 
यह बिल्कुल सादी ओर कुदरती मिठास वाली, गेहूं के आटे 
की कोई बनावट माहुम हुईं । उन्हों ने दर्याफ्त किया कि 
यह क्या दे ओर कैसे बनती है । जब जाना कि उस में 
आठा पानो ओर घी के सिवा कुछ नहीं ओर कोयर्लों पर 
या किसी चुल्हे पर तपे हुये, लोहे के गोल पतरे में थोडी 
'पमिनिटों में बन जांती है तब तो वो दंग हो कर बोल उठा कि 
“४ ओहो आप लोगोंने तो “ब्रेड क्वेश्वन ” ( रोटी के झग्डे ) 
'का निकाल बहुत आसानी से कर डाला दीख पडता है।” 
यह अचम्से के लफ्ज बहुत से पाठकों के समझ में नहीं 
आवेंगे । पर यह सच ह कि थरोप देश में रोटी के बार में 
'इमेश! से झगडा रहता है । 


गेहद के भाव में एक मन पर चार छे आने का फक 
'थडे तो फ्री रोटी पर तो आधा या पाव आना बढाया 
जा नहीं सकता क्योंकि इससे रोटी बनाने वाले को चार छे 
“आने से तो बहुत ,ज््यादा बचत हो जाय ओर खरीदने वाले 
इसे बर्दाइत न कर सके; रोटी बनानेवाले भी चार छ आने 
छोड नहीं सकते । इसलियो वो भाव न बढा सकने से वजन 
में फर्क करते हैं या कुछ मिठाव करने को लछवचाते हैं । 
पस खरीदने वालों को हमेशा या तो ज्यादा कीमत देने का 
या खराब माल मिलने का डर बना रहता है । यह रोटी 
का झगड़ा हमेशा यूरोप की रिआया को सताता है । और 
इसी लिये जब उस मेमने अपन यहाँ के रोटी बनाने के 
ढंग में आजादी देखी तो उसे हेरानी हुई । 

प्रखाओं के पुण्य से अपने यहां रोटी का झगड़ा तो 
नहीं हैं ओर सो बरस पहले कपडे का झगडा भी नहीं था । 
जेंसे पाकशात्र वेसे ही चर्खाशात्र भारत की निज विद्या थी। 
लेकिन अब चर्खाशात्र के बार में वसा नहीं रहा | अब ता 
पाद्यात्य प्रजाओं क रोटी के झग्रडे के जेसा कपडे का झगड़ा 
अपने यहां खडा हो गया हैं । कपास की फसल जेसी 
चांहिए वेसी अच्छी हुई हो, शायद उठाव कम होने से अपने 
गांव में ही पडा २ सदता हो, तो भी जिस भाव का 
मिले उसी भाव का ओर चाहे जेसी मिलावटवाहा कपड़ा 
पहनना पडता है; अपनी एसी हालत द्वो गईं दे । बाजार में 
से तेयार माल छाकर पहनने रंगे; धीरे २ कातने का इनर भी 


डे 


भल गये। अब फिर वो विद्या सीखने को लोग उत्सुक हो रहे 
इसलिये कांतन। बुनना फिर से अपना रोजमर्रा का काम हो: 
हो जाय तबतक उसके लिये कुछ साहित्य की जूरूरत है ॥ 
इस जरूरत को रफा करने के लिये कपास की खेती से लेकर 
कपडा बना लेने तक के जुरे जदे कामों के बारे! में ग्रुजराता 
नवजीवन में जो कई लेख छप चुक हैं. उनको पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया जाता है। 


गजराती ओर हिन्दी भें इस किस्म का साहित्य है सही, 
पर वो सिर्फ बुनने ओर बुनने के कारखानों को दरक्ष्य में 
रखकर लिखा हआ हे | जिस प्रकार अनाज छा कर उसमें 
से शरीर के पोषण तक के सब काम अपने यहां घरपर हो कर 
लिये जाते हैं जिससे कि सफाई, तन्दुरुत्ती ओर परा परा 
पोषण मिलने से हम लाग शान्ति भागते है उसी प्रकार कपास 
ला कर उसमें से शरीर का ढंकन तक के सब काम घर पर 
हो कर लिये जा सकते हैं- और एसा करने से आजादी मिल 
सकती है यह बताना इस पुस्तक का मकसद है । लेकिन 
इसको सिफ बांच लेने से सब आ जाय यह बात नहीं है 
कितनी ही बतें तो आंखों देखकर ही सीखी जा सके ऐसी 
हैं । यह 'पुस्तक बतावेगी कि कहां कहां ओर कितनी हृद तक 
सिखानेवाले की मदद द्रकार होगी । 


मगनलालरल खुशालर्चद गांधी 


चखा। शास्त्र 


कपास 


साधु चरित शुभ सरिस कषासू 
निरस विशद ग्रणमय फू जासू 
जो सदह्दि दुःख परछिद्र दुरावा 
बंदनीय जेद्दि जगयश पावा 


तुल्सीकत रामायण 
इस चोपाई में गोस्वामी तुसलीदासजी ने साधु महात्माओं 
के चरित्र को कपास की उपभा दी है कपास के फल को 
उन्होंने लऊूचाने वाले था रिश्नाने वाले रस से मुक्त, स्वक्तक, 


ध्ध 


चर्खों शास्त्र 


ओर गुणवाला याने जिस में से तंतु रूपी सार निकलता हैं 
एसा कहा है । कपास इस पवित्र दर्जे के लायक, ही चीज हैं। 
जब कोई चीजु को बहुत बखानी जाती है तो कहा जाता 
है कि इस में सोना ओर सगंध दोनों हैं याने फायदे- 
मनन्‍्दी ओर खबसरती दोनों का बराबर मिलाप हुवा हे । 
ऐसा मिलाप कपास में हैं । ऐसा ओर इतना शायद किसी 
वनस्पति में नहीं होगा | इस की खबसरती का तो क्‍या 
कहता। किसी क्िप्प में गहरे पीछे, किसी में हल्के पीछे 
किसी में रेशमी छाल, किसी में हल्के लाल, इस तरह रंगरंग 
के फलों से कपास के पाधे अच्छे २ पुष्प-चक्षों के जेसे 
शोभते हैं | कपास का पोधा जब फलता है तब भी सफेद 
फलों से छाये हुये पोधे की तरह अच्छा छगता है। इस के 
फल के रेशे अपने शरीरका ऐब ढकते हैं; इतमा ही नहीं 
बल्कि धप ठंड से भी शरीर को बचाते हैँ । इसका बीज तो 
शरीर के पोषण के लिये एक उम्दा चीज है । बिनोंले 
के बिना गायें घी कहा से देंतीं १ 


कपास के इन ग़ुर्णों की सब से पहले कदर करने वाला 
भारतवर्ष है । यहां की किसी भी जमीन में कपास उग्र 
सकता है तब भी उपज के म॒काबले में आज हिन्दुस्तान 
दुनिया में दूसरे दर्जे है | पहले दर्जे अमेरीका हे । उपज 
के बढियापने में पहले दर्ज मिश्र हे । नाहल नदी की 
चिकनी मिट्टी वाले प्रदेश में कपास की खेती द्वोने से वहांकी 


हम 
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रूई बहुत लंबे रेशे वाढी आर मुठायम होती है । बढिया- 
'पने में दूसरे दर्जे अमेरीका ह। खेती बहुत संभाछ के साथ 
होने से वहां की रूई सधर गयी है । हिन्दुस्तान में नमंदा 
नदी का प्रदेश कपास की खेती के लिये बहुत मुवाफि,क, है । 
'इसलिये वहां का कपास रंशेक्ी लंबाई ओर मुलायमियत के 
लिये मशहूर है । कपास की खासियत में हिन्दुस्तान आज 
तीसरे दर्जे है । इतना ही नहीं बल्कि फी बीघा सरासरी 
पैदावार सी यहां बहुत कम होती है । आखिरी ओद्योगिक 
कमीशन के विवरण के मुताबिक हिन्दुस्तान में फी एकड ९०, 
रतल ( ४० रु० भर का १रतल) अमेरीका में २००, और 
मिश्र में 9७५० रतल रूह उतरती हे इस से मालूम पडता हे 
कि हिन्दुस्तान में कपास की खेती कितनी गिरी हुईं हारूत 
में हे। एक वक्त ऐसा था जब कि हिन्द्स्तान में २७० बल्कि 
उस से भी ज्यादा बारीक अंक के सत कंतते थे। उस 
बारीक सत की महमरू दूरदर के दंशों में जाती थी । 
विलायत में. उसको “ सुबह की शबनम ” (77078 वे९ए) 

मकडी की जाल” ( छ5छांतिए५ ए८) ) ऐसे शायराना 
नाम दिये जाते थे | एसे हनर का कंसे नाश हवा इस का 
इतिहास तो मशहूर ही हे । यहां पर उस में उतरने की 
जरूरत नही है । इस हनर के नाश के साथ ही कांतने 
की कला का तो नाश हुवा ही लेकिन ऐसा बारीक सूत जिस 
रूई में से कंतता था उस की फ्सिल की भी अधोगति 


हो गई । 


चखे। शास्त्र 


हिन्दस्तान में पैदा होनेवाले कपास के बहुत नाम हैं 
जदी २ जमीन के रसीलेपन के फर से या हवापानी के 
फेर से रेशे की लेबाई में ओर मुलायमियत में फक होने 
बदहत करके तो उस २ प्रान्त या जगह के नाम से वहां के 
कपास को नाम दे दिया गया हे । खासियत के लिहाजु से 
देख तो विस्तार से खेती होती हो एसी तो चार किसमें माडुमः 


द्वोती दें । 


१ छलारिया कपास के नाम से गुजरात में जो 
कपास प्रसिद्ध हे उसका डोंडा पकने पर आता है तो फट 
जाता है ओर अन्दर का कपास निकलकर लार के माफिक 
बाहर लठक पडता हे इसी से इसका नाम लारिया पडा हे ॥ 
इसको पकने में छे मद्दीने रूगते हैं । यह कपास अच्छी उप- 
जाऊ जमीन में जब उगता हे तो इसका तार मजबत ओर 
पोन इंच के लगभग लंबा होता है ओर इसमें मलायमियत 
भी अच्छी आती हूँ । उस वक्‍त इसमें से ३० अंक तक का 
सत चर्त्रों से ही अच्छी तरह कंत सकता है। भर्डोच 
सरत, नवसारी, वर्गरः की रूई ज्यादा अच्छो होती 
भडोंच को रूई तो प्रख्यात है पर वहां भी पानी की 
किलत होती हे उस सो रूइ कमतर उतरती है । इसके 
सिवा वहां के खेत खेत की फसल में भी फक पड जाता 
है । इससे जाहिर है कि कपास की खेती की, जोत ओर 
खाद से जेसी संभाल रखी जाय बेसी फसल होती है 
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अच्छी जमीन में पके हुए कपास का बीज अच्छा दह्वोता हे 
ओर अच्छे पोधे में से अच्छी तरह फटे हुए डॉडे का बीज 
छांट २ करके अलह्ग रखा जाय तो वेसे बीज से ज्यादा 
अच्छा नतीजा निकलता है । ओर वही बीज उतरती जमीनः 
में उगन से उतर जाता है । नदी के किनारे का चिकनी 
मिट्टीवाला प्रदेश इस कपास के लिए बढ़िया से बढ़िया 
जमीन है 


खंभात, खानदेज, बंगाल, पंजाब, सिन्‍्ध ओर दक्खिन 
के तरफ्‌ इसी कपास से मिलता हुआ लेकिन कहीं अच्छा 
ओर कहीं उतरता हुआ जो कपास उगता है उसके ज़दे जुदे 
करीब चालीस नाम हैं । 


२ कहीं कहीं बिलायती कपास के बीज का 
तजर्बा किया जाता हे । सिन्‍्ध में सिन्धु नदी के प्रदेश में 
मिप्री बीज उगाकर देखा गया हैँ, लेकिन कामयाबी 
नहों हुई । पंजाब में भी ऐसी कोशिश की गई दे पर उसका 
भी जैसा चाहिए वैसा नतीजा नहीं निकला। शुरू में अच्छी: 
फसल हो करके पीछे बीज उतर जाता हैं. ओर उसमें से 
डीक फऊ नहीं मिलता । 


दखिन हिन्दुस्तान में तिनेबती परगने में अमरीका का 
बीज कुछ वर्षों से बोया जाता हे। कहां कुछ कामयावी 
हासिल हुईं दीख पडती है । कुछ बीज जरा जरा कार 


हु 


चरखा शास्त्र 


से रंग के ओर छोटे होते हैं ओर कुछ जरा जरा सब्ज 
आर मोटे होते हैं । इस रूई के रेशे करीब एक इंच लंबे होते 
हैँ और उसमें से ५०-६० अंक तकका सत आसानी से 
कांता जा सकता हैं | 

सब्ज बीज की खेती आश्रम में की गईथी | इसमें एक 
दोष देखने में आया कि इसका बीज नरम हेने से ओटते 
ब'क चर्खी में पिस जाता है ओर रूई में कूडा रह जाने से 
धुनकने व कांतने में बाघा पडती है । इस सार काल 
बीज का प्रयोग किय्रा हे छेकिन उस का भी कुछ अच्छा 
नतीजा नहीं नजर आता । 


३. बागड़ नाम का कपास काठठियावाड में बहत 
जगह ओर गुजरात में कहीं २ पर उगाया जाता है। इसका 
डॉडा पक्रनेके पीछे खलता नहीं। डॉडा बंद रहनेसे अंदरकी 
रूई महफ ज रहती है यह इस का एक गुण है | इसको रूइई 
का तार पोन इंच के रूगसग उतरता हैे। इसकी एक खासियत 
थह हूं कि इसके रेशां में पेच की तरह मरोड पडे हुये होते 
हैं जिसे वे कांतनेंसे एक दसरे के साथ अच्छी तरह सट 
जाते हैं ओर सत मजबत बनता है । इस किस्मकी अच्छी 
रू में से ३० अंक तक का सत अच्छी तरह कंत सकता 
है । इस कपास को कालो जमीन ज्यादा भाती है । ओर 
जो. उसकी अच्छी तरह जोतकी जाय तो इसके रेशे में ज्यादा 
मूलायमियत आवेगी जिससे कि ज्यादा बारीक सूत कंत सक्र। 


हु 


चख्‌ शास्त्र 

9. मठिया कपास भी काठियावाड में खूब बोया जाता 
है । इसको दिवालिया कपास भी कहते है | बोने के तीन 
महीने पीछे याने दिवालो के असे में यह फलने लगता है । 
इसी स इसका एसा नाम पडा है | यह जत्दी पकता है 
इसलिये छिछरी जमीन में बोया जा सकता हे । यह इसका 
एक गण है | लेकिन इसके रेशे बदहत छोटे होने से इसका 
मश्किलसे १० अंक तकका सत कांता जा सकता हूं । यह बड़ा 
दर्गण होने से इसकी खेती पसंद नहीं की जाती । तो भी 
अच्छी संभालक़े साथ जो इसकी खेती होतो इसमें सुधार तो 
हो ही सकता है | यह कपास जठ्दी पकता है; इसलिये 
पाले व कई किस्मक्रे जन्तुओं के हमले से बच जाता हे।यह 
भी एक ।स गुण इस कपास में है। इसके थे गण ध्यानमें 
रखकर काठियावाड में जो यह संभाल के साथ बोयाजा< 
तो इसके तंतुओंकी छंब्राई बढे और इसमें से १५-२० अंक 
तकका सत कांता जासके; और तब यह किस्म अवश्य बहुत 
कामकी ठहरे | इस दृड्टिर से सत्याग्रहाश्रम में इसकी खेती 
की गई है । 

इस तरह लारिया, बिलायती, वागड ओर मठिया थे चार 

पासकी खास किसमें हुईं । इनके अछावा हिरवणी ओर देव 

कपास ये दो किसमें है कि जो बगीचों में या घरके आंगन 
में बोयी जातीं हैं । 

दहिरचणी कपासका बीज मामूली बीज के बराबर ही ' 
होताहे रंगमें हरासा होता दे इसका पोधा पचिक फूट ऊंचा 
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होता है ओर इसके फल खबसरत छाल रंग के होते हैं 
इसकी रूह चमकीली, उजली, ओर लंबे व मजबत रशे वाली 
होती है | इसमें से दस अंक तक का मजबत सत काँता 
जा सकता हे । 


देंव कपास, यद महाराष्ट्र में करीब २ हरेक आँगन से 
उगाहुवा पाया जाता है। इसका पोधा हिरवणी से भी ऊचा 
होता हे । इसका बीज काछा ओर बडा होता हे । दूसरे 
कपास में हरेक बीज के आसपास रेशे जकड़े हुये रहते हैं । 
इसके बीज पर रूई फक्त लिपटी हयी रहतो है | यह बहदत 
मलायम ओर छबो रंशे वाला होने स ८० या १०० अंक तकका 
सत इसमें से कत सकता है | इसका पोधा कई सारू तक 
जीता हैँ | इसकी बडी उमर ओर रूई की उम्दगी के सबब से 
ही इसका नाम देव कपास पडा होना चाहिय : 


२७ 


कपासकी खेती 


कि 


सत्याग्रद्ाभ्म में १९२१-२२ के सार मे किये हुये 
कपासकी खेतीके प्रयोग का हार जानलेना मुफीद होगा । 
सिफ ज्यादा आमदका खयाल करके कपास झगाने वाले हों 
उनके लिये यह लेख नहीं हे । चर्खे के हुनरकी तरक्की के 
लिये बारीक और मजबूत सूत कांतने के छायक, ओर अपनी 
स्थानिक जरूरतकों प्री कर सके इतनाही, कपास जो छोग 
योना चाहते हैं उनको इसमें से कुछ मिलेगा सही। सत्याग्र- 
द्वाश्मममें पिछले साल कियी हुई खेतीके तजुर्बेका हाल उन 
लोगोंके लिये यहां पर एक कोठे में दिया जाता है ॥ 
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इसमें हरेक किस्म के कपास के मध्यम क॒दके एकेंक डॉडेकों 
रूईंका वजन ओर विशेष हकीकत दिये गये हैं । 

इस कोठेको देखने सें मालम होगा कि सरती कपास (१) 
का सबसे बढकर नतीजा है। पाखाने के खादवाली जमीन यह इसका 
खास सबब है । आश्रम में पाखाने एसे ढगसे रखे जाते हैं कि 
असाधारण घिन जिसको न हो ऐसा कोई भी आदमी 
बिना हात बिगडे उनको साफ कर सकता है। 
पाखाने के लिये जो डोले रहतीं हैं उनमें हरेक आदमी 
पाखाना फिरने के पीछ मिट्टी डाल दंता है जिससे वो साफ 
रहती हैं ओर न नहीं मारतीं । पाखाने ओर पेशाब की डोलें 
खेतके अमुक हिस्सेमें एक फू 2 ऊंडा खड्डा करके उसमें खाली 
कर दी जाती हैं । ओर ऊपर पांच छेइंच सखी मिट्टी 
डालकर उसको जरा दबा दिया जाता है । इससे सफाई भी 
हो जाती है ओर खेत भी उपजाऊ होता जाता है। 

शहरोंमें इस तरह से पाखाने रखे जा सकते हैं कि 
नहीं यह एक बडा भारी सवारू हे । इसमें न उतर कवर 
इस वकक्‍तु तों गावों में यह बन सकता है कि नहीं इस विषयमें 
ही कुछ कहना काफी होगा । गांवों के बाहिर घरे में और 
आसपास के खेतोंमें जंगल जाने ओर उस पर मिट्टी न 
डालने की आदत से गावोंके बाहिर की हवा हमेशा बदब 
देती रहती हे | बर्सात में मक्खियोंका उपद्रव खब होता है 
ओर इससे रोग फैलते हैं। अगर गांवको पासको खेतोंमें, एक 
गद़े से दुसरे गढ़े पर हृटाओ्रे जा सकें एसे, बोरे या चठाईं 


श्द 


चर्खा शास्त्र 


मं हुवे, व ऐसादी दर्वाजा लगे हू वे, छोटे २ पाखाने बनाकर रखे 
जाय॑ तो गंदगी, मक्खियों का जास, ओर रोगों को उपद्रव 
मिट सकते हैँ । एक फट ऊंडेडेढ या दा फट लंव और एक 
फूट चोडे खड्डों पर एंसे पाखाने रखें जाय, आर जह्ढां त 
जंगल जाने वाले लोगोंकों इनमें जाने को समझाया जाय, तो यह 
काम चल निकले। दरंक आदमो पाखाने फिर कर खड्डढे में 
मिट्टी अच्छी तरद्द डालने छुग तो एक के बाद एक खड़ा भरा 
जाकर एक को बाद एक खादवाला खेत तेयार हो जाय । 
इस खाद का सत बहुत असे तक टिकता है ओर यह 
सब से बढिया खाद समझा जाता हे । 


पस, एंसा करनेसे दगी भी मिटती है और खंत भी 
सुधरता है याने इसमें दरल्फा फायदा है | यह विषय कई पह- 
लओं से विचार करने के काजल है | इसके बारे में जो परा छिखा 
जाय तो एक छोटी पुस्तक भरजाब । कहत हैं कि चीनके गांवों 
में सेंकडों वर्षो से इस खाद का उपयोग करने का रिवाज चला 
आता है इससे वहां की खेती बहुत उम्दा होती है । 
यूरोप में इसकी नकल हृइ हैं । जमन खेती करने वाहछोंने 
ओर सुधारवादियों ने इस बारे में पुस्तकों लिखी हैं। 
हिन्दस्ताना को शहरों में मनष्य के पाखाने की जिस 
ढंग से व्यवस्था होती है उसमें सुधार होने की जरूरत है 
और गांवों में भी, ऊपर सचना कियी गई है ऐसा कुछ होना 
चाहिये | अछत दूर करने का एक अच्छा उपाय इसमें समाया 
दवा है कटद्टे बिना नहीं रहा जा सकता। 


१५ 
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सत्याग्रहाश्रम में किया हुवा 


ग्रेन-करीब आधी रत्ती भर [ हरक कपास की परीक्षा कपासको 
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बहुत उम्दा उम्दा पाखाना गाड़ा गया था उस जूमीनमें कुछ पांधि 
लगाये गये | तीन बार पानी सींचा। 

अच्छी अच्छी सडाया हवा खाद मिलाकर जोतीहयी ३ बवीघ 

जमीनमें बोया, पीछे से निराक्र गोड की । 


अच्छी कामचलाऊ सडाया हुवा खाद मिलाकर बोया गया; 
अच्छी पंछस निराकर चारक दफा गोड की गयी। 


9१ 33 हि - तै * 
कामचलाऊ 9)! हि १) टी 7) 
अच्छी 


उम्दा. बहुत आगगनकी बाड के तोर पर चार २ फट 
उम्दा फासल से चार बरस पहल बोये हथे पोधे 
की उपज । 
व अच्छी बंगन को खत उगाया गया; पांचक दफा 
चडस से पानी सींचा । 
अच्छी कामचलाऊ खाद डाली हुई जमीनसे घबोया गया; हातसे 
अच्छी निराकर चार के बार गोड' क्रियी गयी। 
मा .... पोधा एश% फंट लंबाही हवा हैं । फला बिल- 
कल नहीं। छटा छटा बाडको पास बोया गया था। 
न »««.. छोड २ भद्दीन दिस फर । रचा आाचा इंचसे 
ज्यादा लंबा नहीं। मुठायमियत बिल्कुल नहीं । 
१९ 


है] 


चर्खा शास्त्र 


कोठे को देखने से मालम द्वोगा कि पाखाने क्रा खाद देने 
जे सरती कपास (१) बढ़िया स बढ़िया कपास से भी ज्यादा 


मुलायम, मजबत, ओर लबे रेशे वाला हो सका हे । मामूली 
तरहसो उगाया हवा सरतों कपास भी अच्छा हुवा हें । 
कबोडिया, तीनाकपास व देवकपास अच्छ नहीं हवे । 

मठया कपास में भा, खतां म॑ स'भाल रखा जाय तो 
खुघार हो सकता हे यद साफ जाहेर है | इसमें से ३०-३२ 
अंक तकका सत कंत सका है । रंशे की लंब्राइ बहुत बढ़ी 
नहों । ठेकिन सुछायनियत से फेरे पठने से इसका सत 
सबर सका हे। जहां जमान को सबब से या फसलकी सभार 
रखने की झंझट के सबब स॑ सठिया को सिवाय दूसरा कोई 
कपास उगाया नहीं जाता वहाँ उस ज्यादा सभाल स॑ 
उगाया जाय तो नतीजा अच्छा निकरू सकता हे। 

हिरवणी कपास में चिकनाहट सब से ज्यादा 
है । इसका रेशा वीज से झठ अल्ग नहीं होता । 
रेशे की लबाई भी अच्छी होती है । इसका सत बहत मजबत 
निकलता है | लेकिन इसकी उपज बहत कम है यह कोउठे 
पर से देखा जा सकता हे । आँगन की बाड़ का काम यह 
पौधा अच्छा दे सकता है । उपज की कुछ कमी को तो 
यह ज्यादा फलने से परी कर देता हे ओर बाकी यद्द फिर 
चार पांच बरस तक फलता है। इसको पानी देने की जरूरत 
नहीं पडती | लेकिन दिया जाय तो अच्छा नतीजा निकल 
सही । इसकी फल रेशमी छाल रंग को होते हैं । इससे यह 
आंगन का शोभा भी बढग्ता है । 


ब्‌्० 


रे ते 
रूइको परख 

सत कांतने और कतवाने वालों को रूई की परत करना 
जान लेना जबरी है' यह काम सह है पर इसमें सब गौर 
करना पडता है। राष्टोय-पाठ्शालार्ओ से विद्याथियां को पास 
भो इसको प्रयोगपाठ कराये हां तो वे छोटी उमर से जसे 
आलेखन व समोत वृगरद्‌ सहन कलाये जरदी सीख रत हैं 
वेसे ही रूह की परसख करना भो सीख छेंग' । लकिन एसा 
करने के लिय शिक्षकों का खुद परख करना पहल जान 
लेना पडगा । गांवों की पराठ्शालाओं में तो यह काम बहुद 
रोचक हो सकेगा । कपास फलता हो उस मोसम में विद्या 
थियों को छंकर शिक्षक स्लेत परजाय ओर वहां जुदे २ 


नर 


चखो शास्त्र 
खेतों के जदे २ कदक पो्धों पर उगे हथे डोडों में सो कपास 
चुनवा कर उसक रेशे को लंबाई, मुठायमियत, चिकनाहट, ब 


मजबती को जांचे ओर यदह्द सब बातें विद्यार्यियोंका बतावें तो 
बे बहुत जल्दी ये बातें पकड ढेंगे । कमजोर पौधे और अच्छे 


बोधे को कपास में फकः नजर आवेगा | अच्छी तरह फले 
हुये डोडों के कपास में ओर कह्जोर या कीडे पडे हथे 
डोडे को रेशोंमें भो फक होगा । एक ही डॉडे की हरेक फांक 
में आखिरी बीजके साथ छगे हुवे रेशे दुसरे बीजोंके साथ 
लगे हये रेशों से कुछ छोटे द्वोंगे। शिक्षक महाशय को 
एक बारीक कंघी, अथवा दांत साफ करने का था ऐसा 
कोई बुरुश अपने पास रखना चाहिये । उससे निरनिराछे डोडे 
में से जुदे २ बीज के आसपास छगे हुये तंतुओं को चारों 
तरफ्से झारना चाहिए | ऐसा करनेसे कुछ रेशे खिंचकर बरुश 
में लग जावेंगे | वो सब कमजोर रेश होते हों। उनको लंबाई 
कम द्दोती है। उनको दोनों हातकी चुटकियोंसे खींचे जाय॑ तो वो 
ठट जायंग । बीज के साथ चिपटेहये रेशे अच्छी तरह पढे 
इये ओर इसलिये मजबूत होंगे । जेस सरजकी किरणें कभी 
२ उसके चारों तरफ फटीं हूंई नजर आरती है बेसा देखाव 
बीजोंको झारने से उनके आसपास फेंके हुये ओर सीधे हो 
गये हुये रंशों का मालुम पडेगा । बीजके एक सिरे पर कांटे 
कीसी नोंक द्वोती है वहां  रेशेकी लंबाई कम होती है । दूसरी 
तरफ्‌ के सिरे पर के रेशे सबसे ज्यादा छंबे होते है। रेशेकी 
बारीकी, मजब॒ती वगेरः इसतरह बीजही परसे देखना आसान 


श्र 


चर्खा शास्त्र 


है। एक किस्मके कपासके बीजको इस तरह झारकर दूसरी 
किस्म के कपास के साथ मुकाबला करनेसे गुणदोष की जांच 
करना आसान पडेंगा। 

कपास के बीज को झारने के पीछे. रह गथे हुये 
रेशों को हात से या चर्खी से अलूगा करको धनुष में चढाई 
हुई तांत पर हात ही से ध्रुनक लिया जाय तो उसका सतत 
बहत बारीक कंत सकता हैँ । इतना ही नहों बल्कि मिलों 
के अच्छे २ सूत भी उप्तके पास शरमार्वें ऐसा साफ ओर 
मजबत सत बनता हू । मिल में जब रूह साफ की जाती है तो 
उस पर इतनी मारापछाडी होती हू कि उस की ताकत 
८० फी सेकडा मर जाती ६; यह बात जांच से सिद्ध 
हो चकी हैं ! 


श्र 


मजूबूत रेशे वाले कपास को कूडा लगने दिये बिना 

चन लिग्रा जाय, चोकसी को साथ चर्खी में ओटा जाय 
ओर घनए से घन कर पनी बना छी जाय तो उसका सत 
भ। अच्छा बन सकता हैं। ऐसे सूत का कपडा एक बार 
पहन लेनेवाले को फिर दूसरी क्िस्मका कपडा पहनना अच्छा 
नहीं लगेगा | आज कर संत होशियारी के साथ कांता या 
कंतवाथा न जाने स॑ कपड़ा आकृषक नहीं बनता । 
अपनी यह पुरानी कछा मर चुकी थी; अब फिर यहद्द बात 
ध्यानमें आने छगी हैँ कि इसी कलामें भारतवर्ष की जाह्ोजुलाली 
छपी हुई थी। इसको फिरसे जिन्दा करना अपने ही हातमें 
। हिन्दुस्‍्तान की कंग्रालियितको जिन्होंने महसूस की है और 


श्३्‌ 
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जिनको वो चुभती हे उनको इस कला को जीती जागती करने 
में कठिनता नहीं पडेगी। 

बीज पर छगी हुईं रूह परखना जरा आसान है पर 
टी हुई रूई परखना इतना सहज नहीं हे | इस काम में 
खब बान ओर निहारने की शक्ति की जरुत है। निहारनेकी 
शक्ति मनुष्ययी छपी हुई लछोकिक व पारछठोकिक दोलरूत 
है | कपासकी परख में इस शक्तिका बद्दत काम पडता है । 

परख करते वक्त पहले एक मठी भर रूइई ले लियी जाती 

ओर दोनों हातों की मठियों में उसका आधा २ हिस्सा 
प्कड कर खींचकर के अलग २ करलेते हैं । एंसा करते समय 
अच्छी किस्मकी मजबत रूई होती हे तो उसमें से कड़ी 
आवाज निकलती है | इस आवाज को गोर से सनना 
चाहिये | ढीली आवाज रूईकी कमजोरी की निशानी है । 
रूदेकी कम ज्यादा मजबती के माफिक आवाज कम ज्यादा 
कड़ी होती है । इस आवाजका परिमाण ध्यान में रखना 


सूक्ष्म स्व॒रज्ञानके होनेके बराबर हे । 


दोनों चटकियों में रूह अलगा लेनेके पीछे दहने हात की 
रूई एक तरफ रखरेते है ओर उससे बांये हाथक्की चथकी 
वाली रूई में तित्तर वित्तर बिखरे हुये रेशोंकों खींचकर 
निकाल डाले जाते हैं । फिर दहने हात ही से उस रूइ में 
से चुटकी भर कर रेशे खींच छंते हैं ओर बांये हातकी रूई 
को एक तरफ रख देते हैं । इस बार बांये हादसे दहने 
हातकी रूईं के फैले हुये रोंये साफ किये जाते हैं. ओर 


श्छ 
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सब यकसां ओर एकद्दी लंबाई के होजाने पर बांये हात ही से 
थोडे रेशे चुटकी द्वारा खींच लिये जात हैं । तब दोनों 
ह्ातोंके तंतुओंक़ी लंबाई ओर सफाई स्पष्ट नजर आने छगती 
दे। इन्हीं रेशोंको नापनेसे रूई के तंतक्नी ऊबाई मालम हो जाती 
है | पारखी लोग उंगली से ही इनको नाप करके कछंबाई 
बतादेत है. तजनीका पहछा पोरा आमतोर पर एक इंच 


लंबा होता है । 


इन रेशोंक्रों दोनों हातोंकी खुटकियोंसे खींच करके भी 
देखेजाते हैं। जितनी खिंचान सह सर्के उतने ही परिमाण 
में मजबत समझ जाते हैं : बान पडजाने पर यह पहचानने 
की शक्ति अचक बनजात।॥। है । कॉतन में 7्रवीण होना चाहने 
बालोंकोीं रू३ई को परख करना जानना जररी । आंध्र 
प्रान्तकी कांतने वाली स्रियां किस कपास में कितना जोव है 
यह पहचान लंती हैं । राष्ट्रीय-पाठ्शाक्वाओंक विद्यार्थिओंको 
यह इल्म आसानी स सिखानेके छिये गांवों में तो पाठशा- 
लाओं के कामके लिय कपासझा छोटासा एक २ खेत भी 
रखा जा सकता है ओर शिक्षक रसिक्र होंतो रस खेतमें 
किये इये तजबा से गांव के कपासकी खेतीकों भी फायदा 
पहुंचा सकते हैं | सरकारी प्रयोग विधाग बड़े २ रूचे करके 
ओ काम करते हैं वो काम गांबोंडी पाठशालायें बहुत 
थोडे ख्चसे कर सकती हैं | कपासकी खेती करने वाले और 
कपास के व्यापारों ठोग जो गोया सरकारी प्रयोगविभागोंके 


श्ज्‌ 


चखीो शास्त्र 


जंगी खचोंके लिये एक तरहसे महसलऊ भरते हैं वे अपनी 
राष्ट्री--पाठशालाओं में सीघे तोर सो महसर भरकर सत 
के दुनरकों वढानेका आग्रह रखें तो इसके बहुत सीठे फल 
चखनेका दिन नजदीक आ पंहुचे। 


परखकी खास २ बातें 


पहले कहा जा चुका हे कि तैयार रूई के बनिस्वत कपास 
परसे रूई की परख करना सहल है । परख करनेमें ये पांच 
बातें ध्यानमें रखनी चाहिये:--१, बीज के ऊपरकी रूई को 
बुरुश था कंघीस झारने से जो रेशे खिंच आते हं 
उन से मालम पडजाता हे कि उस कपास में कमजोर 
रेशों का परिमाण कितना हे । २. बीज के चारों तरफ सीधे 
फैले हुये रेशों से जाना जाता है कि रूई में छोटे बडे रेशों 
का परिमाण कितना हे । ३. बीज परसे रूई को अलग करने 
शे की मजबती मालम होती है । झट अलग होजाने वाली 
रूह जरा कमजोर द्वोती हे आर जिस को सखाँचने में कुछ तान 
पड़े उसका रेशा चिकना व मजबत होता दे | 9७. बीज को 
झारने पर उसके रेशे के दल को दंखने से माठम दो जाता 
है कि किस कपास में रूइ कम या ज्यादा निकलेगी। ७. रेशों 
के मोटे फ्तरेपन का भी मीलान कर लिया जा सकता है । 


रेशों की ताकत 


पश्चिम के देशने मिलों के खातिर रूई की बारीक जांच 
करने में कमांठ किया है । उन्होंने दुनियाभर को रूई की 


श्र 


चरखी शास्त्र 


खास २ जातों का मीलान करते हुये एक २ रेशे की 
मोटाई का माप जांचा हे। ओर एक २ रेशा कितना बजुन 
सह सकता है यह मालठम करके हरेक कपास की मजबती 
ठहरायी हे । दुनियाभर के कपास की चार मशहूर किसमें हे । 
पहली किस्स का याने जो पेसिफिक्र महासागर के सेंडविच 
व उसके आसपास के टापुओं में ओर आठलान्टिक महा- 
सागर में फ्लोरिडा द्वीपर्पुज के नज॒दीकरके टापुओं में पकता है 
बहुत ही बढ़िया होता है। इसके रेशे की लंबाई कमसे कम 
पोने दो इंच. ओर ज्यादा से ज्यादा २॥ इंच द्वोती हे | 
इसके रशे इतने बारीक होते है कि इसमें से ७०० व 
उससे भी जदग्रादा बारीक अंक का सूत कंत सकता है 
लेकिन यह कपास इतने थोडे रकबे में द्वोता हैं कि आम- 
तोर पर फसल में इसकी ग्रिनती नहीं की जाती। इसलिये 
इस छिस्म को छोड देंतो, मिश्र, अमेरीका ओर हिन्दुस्तान 
में पेदा होने वालो तीन खास किसमें रहीं। मिश्री के रशे 
की लंबाई सवा से पोने दो इंच तक होती है। इसमें से 
करों में २०० अंक तक का सूत कंतता है। इस के रेशें 
की ताकत १२२ ग्रेन निकाछी गई है याने इसका एक तंतु 
इतना वजन उठा सकता हे। अमेरीकन कपास की लंबाई 
सवासे डेढ़ इंच गिनी जाती है। इसमें से कलोंद्वारा ६० 
अंक तक का सत कंतता है। इस के तंवु की ताकत 
१२८ ग्रेन निकाली गई हे। तीसरा हिन्दुस्तानी थाने सरती 
कपास, इसकी लंबाई एक से लेकर पोने दो इंच होती है ।॥ 


रच 


चसत्रों शास्त्र 


हिन्दुस्तान के बाहर के मुद्कों में द्िन्दुस्तान के अच्छी किस्म 
के सारे कपास को सरती कपास दी कद्दते हूं । इसका खास 
सबब यह हू कि कुछ अर्स पहले सूरत के आसपास 
हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया किस्म का कपास होता था | 
ओर अब भी इस कपास को अच्छे बीज से ओर संभाल 
रख करके उगाया जावे तो हिन्दुस्तान में इसकी सबसे 
बढ़िया फसल हो सकती है। इस रूई में से करलोंपर ४० 
अंक तक कंतता हे। इसके रेशे की ताकत १४० ग्रेन मापी 
गई है। 
इस ऋथन से मालम द्वोता हे कि सरती कपास की 
ताकत सबसे ज्यादा है पर रशे की मोटाई के दिसाब से 
ताक॒त देखी जाय तो मिश्र के कपास की ताकत सबसे बढ- 
कर कही जायगी क्योंकि सरती कपास की मोटाई मिश्र के 
कपास से करीब २ दुगुनी होने पर भी ताकत दुगुनी 
होने के बदले सिफ १८ भ्रेन ही ज्यादे है । 
हिन्दस्तान के मामली कपास में से चख पर अच्छा मजबत 
८० अंक का सत कंतता हवा अहमदाबाद में महासभा के 
प्रदशन के वक्‍त बहतों ने देखा होगा। ज्यादा अच्छे कपास 
में से ज्यादा बारीक कंत सक्रता हे यह बात तो सिद्ध हो 
है। दनियाभर की रूई का मीलान करने से हिन्दस्तान की 
रूह किस दज में आवबे यह्द जानने के लिये इसमें से क्रितना 
बारीक कंत सकता है यह भले जायें पर यहां के आम 
लोगों की जरूरत के लिये तो १० से २० अंक तक का 


बट 


चर्खा शास्त्र 


स्त काफी जान पडता है । ओरतों को जुरा ज्यादा कपड़े 
पहनने पडते हैँ इसलिये उनके कपडों का वजन कम हो तो 
अच्छा इस खयाल से उनके लिये ४७० अं यह हृद कही 
जाश्रकती हे। धनिकों के लिये भी जेसा चाहिये बेसा बारीक 
सत यहां की रूई में से चर्खेपर ही निकल सकता है। १० से 
२० अंक तक के लिये भी उम्दा रूईं काम में ली जाय तो 
उसका कपडा चलने में बढुत अच्छा रहेगा, ओर इस छिये 
बिलाशक सस्ता भी पडेगा। अपने यहां खेती को अच्छी 
तरह तरक्की दी जाय तो अपनी जरूरत के लिय तो उम्दा 
से उभ्दा कपास अपने यहाँ ही उपज सकता हे । अच्छा 
कपास उगाने, अच्छा कांतने, और अच्छा पहनन के डिये 
कृपास की परख करना जानना एक मामूली सी बात 
होजाना चाहिये । 


ब्< 


शत 

चरता 
खेत में से उतरने के पीछे कपास में पहला काम 
बीज से रूह को अलग करने का हे । इस को ओटना 
कहते हैं। आज कल ओठने का काम देशी 
चर्खी पर तो बहुत कम होता है; क्योंकि हर जगह 
रूईपच हो गये हैं । उन में ढरों कपास ओटा जा कर गांठ 
बांघडालीं जातीं हैँ । इन घडाकावंद चलनेवाले कारखानों 
में कपास की कित्मों में बडी गडबड होती हे ओर कहीं २ 
दगा भी द्वोता है | थोडा अर्सा हुवा इंग्लिस्तान में दुनियाभर 
के कपास के बारे में एक परिषद हुई थी । उस में इन 


३० 


चखा शास्त्र 


कारखानों के दोषों को दूर करने के उपायों को खूब चर्चा 
९ हय सर कक. अं अं 

हुई थी ओर हिन्दुस्तान के रूईपेचों में ओटने और गठडी 
बांधने में जो बेपरवाही की जाती है उसके बारे में टीका 
करते हुये इस पर कुछ वंधेज रखने की सचना की गई थी | 

+ ध ध | लो 

ओर यहां तक भी कहा था कि कपास खरीदनेवालों को 
किसानों के साथ हमदर्दी रख करके कपास की खंतीमें उनको 
मदद करनी चाहिये । ओर उन छोगों के साथ मिलजुर 
करके, साई के साथ कपास बीनने ओर सुरक्षित रखने 
की आदत उनमें डलवानी चाहिये | बहुत बारीकी के साथ 
रूरे साफ करनवाले संगीन कारखानों को भी कूडोी कचरेवाली 
रद से बडी दिक्कत पडती हे वेसी रूई होने 
पर हात से काम करनवा्लों को कितनी दिक्कत पडो इसका 
अंदाज लगाना सहल है। इसी दिक्कत के सबब से 
कंतवाने का काम चढानेमें बडी मुश्किक गुजरती है । 


जहां कपास की फल होती हो वहां इस किस्म 
की कठिनाई नहीं पडना चाहिये। हरेक आदमी सालभर में 
अपने २ घर की जरूरत के काबिल कपास इकट्ठा करके 
रखकले तो कर्लों को भी शरमाना पे एसा सरल काम हो 
सकता हे। जहां पर छोगों से कपास इकंठरा कर रखने की 
ताकत नह्मा या सुभीता न हो वहां यह काम व्यापारी करें 
तो तिजारत का एड नत्रा और कल्याणकारी क्षेत्र उनके 
लिये खुड पडा है । बढ़िया गढ़ीं तो मामठी छेकिन साफ 
कपास में से उम्दा पनियां बताकर ये छोंग बंच सकते हूं। 


३१ 


चखों शास्त्र 


* स्वदेशी ? में तिजारत करने की जगह कम है इस भय 
पक रु ५ ७५.5 ९ 
से ही जो व्यापारा विदायती कपडे के साथ संबंध रखने 
को ललवचाते हैं उनको इस बात पर पूरा २ विचार 
करना चाहये। 


कि 


खंतमें स डोडे बीनने के बदछे अगर कपात ही चुन 
लिया जाय तो रुइ में कडा मिलन नहीं पाता। जहाँ इस 
प्रकार रू चुन छत का रिवाज है बहाँ कपास की कीमत 
अच्छा जपतञ्ता हु । चुनत मम भत्रद रो जरा ज्यादा 
पड़ती हूं | पर मात्र ज्यादा मिलन से उसका बदला मिल 
जाता हूं गुजरात में फितनी जगह इस तरदह्द क्रपास 
चुना जाता हे। उसको बढ़ा हुवा कपास कहते हूँ । दहे 
हुये कपास में पत्ते यथा डाडो के ठुकडे मिलने नहीं पाते | 
इस छिये कपास साफ रहता हैँ और कूता न हाने से उसको 
झटकन व घुनझन में बहुत मंहनत नहीं पडती। वक्त, की 
बचत भी बहुत होती हैं । 

कब ओटा ज्ञाय 


बीने हुवे कपास को ओरने से पहले कुछ दिन तक 
रख छोडना चाहिये क्‍योंकि रेशे, कुछ असें तक, उनके साथ 
लगे हवे बीजों में से पोषण पानेशी हालत में होते हैं और 
पा चुकने पर ज्यादा मजबूत बन जाते हैं । 


कपास में नमी चुस लेने का स्वभाव है | इस लिये 
नमीवालो जगह के आसथ्रास रखे जाने पर नमो चूम लेने से 


देर 


चंर्खो शाखा 


इसका वजन बढ जाता है ओर अगर उसी द्वारुत में ण्यादा 
असे तक रहे तो यह सडने भी लगता हैे। वेसे 
सी इस पर हवा की नमीका असर पडता है । इस लिये 
ओटने से पहले धूपमें डाल कर इसक्रों तपा लेना पडता हे । 
शसा किये बिना ओठा जाय तो चर्खी में कपास जल्‍दी से 
पकडा नहीं जाता ओर बीज भी जल्दी अरूग नहीं होता; 
जिस से कभी २ तो बीज कुचछा जाकर उसके छिल के 
कपास के रेशों के साथ मिल जाते हैं ओर धुनकने व कांतने 
में बडी बाधा डालते हैँ । पस, ओठटने से पहले कपास को धृप 
में खूब तपा लेना खास जरूरी है । 


लपा कर झटकने की अरूरत 


दूसरी जरूरत झटकने की है । बीने हुये कपास में 
छोटी २ गांठ सी वंधी रहती हैँ । तप्रा कर झटकने पर 
खुल जानेसे दाना २ अलग पड जाता है; अर तत्र ओवने में 
कृपास जल्दी २ पकड़ा जाता है ओर बीज व रूई झट २ 
अलग हो जाते हैँ । कपास में कूडा मिला हुवा हो तो मंज 
की रस्सी से मंडी हुईं खठिया पर उसे डाल कर झटकना 
चाहिये जिससे कि पान पत्ती या दूसरा कडा जो हो सो नीचे 
छन पड़े ओर कपास साफ हो जाय | इसी लिये संभाल कर 
दृह लियेहुये कपास में बडी कम मेहनत पडती दै। 


झटकने के लिये कहीं २ भींढी की रस्सी से मढी हुई 
खास स्रटिया रखते हैँ । भींडी के रेशे नरम होते हैं, इसलिये 


झेरे 


चखीा शास्त्र 


झटकने से कपास की रूई रस्सी के साथ -“चविपक़ती 


थ। 


न्पु 
० ल्‍्य 
भभ५ रत 


इतना ही नहीं कि कपास को झटके बिना ओठा जाय तो 
काम बहुत कम होता है ओर बीज पिस जाते हैं, बल्कि ओटी 
हुई रूई दब कर बंधभी जाती हे और घुनकने में ज्यादा 
मेहनत देती है । इसलिये कपास जितना झटका जाय उंतना 
ही घुनने में वक्‍त कम लगता हे ओर पूनी ज्यादा अच्छी 
बत्ती हूं 

झटकने के लिये एक कामठी रखी जाती हे। वो 
हसुवेकी तरह. सिरे पर मुडी हुई होती हे । ऐसी लछकडी से 
झटकने से, कपास पिटते पिटते पीटने वाले की तरफ इकट्ठा 
हो जाता हे ओर दूर नहीं चला जाने पाता । यह कामठी 
तिलबंबूल की, ७॥ से ७ फुट लम्बी, लक्कडी में से बना लियी 
जाती हे । तीन चार फुट छंबी सादी बांसकी लकडी या 
खपाची भी चल सकती हो । रेती से घिस कर उसे चिकनी 
जरूर बना लंनी चाहिये । 


ओठने का पुराने से पुराना साधन तो अहमदाबाद के 
स्वदेशी प्रदर्शन में आंध्र प्रान्त की. मंडलीने काम करते हुये 
बताया था वो पट्टछा (प्रीड़न) ओर लोहेका बेलन है.) पटले पर 
'कपास के, रेशे फलाये हुये दाने रखकर उनपर बेलन घुमाने 
से बीज अलग होकर सामने की तरफ्‌ चले जाते हैं । इस 
साधन से काम तो जरूर कम ही होता' है । 


४ ३७ 


चखो शास्त्र 


दूसरा साधन जो इस पर से सुधार किया हुआ है चर्खी 
है। चर्खी ही तीन चार किसमें देखने में आयीं हैं। इन चखियों 
में लकडी के एक बेलन पर दसरा एक लोहे (या कभी २ छकडी) 
का बेलन रहता है आर वे दोनों एक दसर से उल्टी 
तरफ को घृमतेः हैं । दोनों आपस में सटे हुये रहते हैं । 





श्५ 


चखो शारुर 


जब ये फिरते हैं तो इनके बीच में दिये हुये कपास के 
रशों को ये पकड २ कर दसरी तरफ निकाल इालते हैं 
ओर बीज को आगे न जाने देकर अलरूगा करके खिरा 
ढालते हूं । 

ऐसी चर्खी गांवों में अब भी कहीं कहीं चलती है । 
इस पर अकेला एक आदमी काम कर सकता है। एक घंटे में 
तीन चार रतरू कपास ओठटा जा सकता है | आधा मन 
कपास ओठटने की मजुदुरी दस या बारह आने पढ़ती है । 
एक - आदमी दसेक घंटे काम करके दस बारह आन कमा 
सकता हे । रूई पचों में भी ज्यादा तर ओटने का दर फी 
आधा मन इतना ही है । रूईं पेच तक कपास पहुंचाने को 
गाड़ी भाडा ओर वक्‍त छंगे सो अलग | तब भी चर्खी का 
नाश हो गया इस से आश्चर्य मालम होता है पर कपारा के 
सब ही घरू घंधों का नाश एप आश्चर्यो को सिलसिले से 
भरा हुवा है । 

चर्खी के जुदे २ हिस्सों के नाम और माप इस 
प्रकार हैँः--- 

१, छाट (नीछ वाल छकड़ी का बलन ), यह तनस 
नामक छलकडी की बनती हे । मजबत होने के साथ ही 
इस लकडी में यह भी गुण हे कि ज्यों ज्यों बरती जाती हरे 
त्यों त्यों चिकनी होने के बदले खरदरी होती जाती है । 
छाठ की कुछ लंबाई १॥ फुट ओर मोटाई २॥ इंच रहती 
है । अन्दर की लंवाई सिफ १ फुट द्वोती है । 


३ 


बस्ती शाझा 


२, यह छाट का दइने तरफ का सिरा है | इस जगह 
करीब दो इंच की इरी में पेंच पड़े हुए रहते हैं । 


३. य॑ंद्द लाट के ऊपर का लोहे का बेलन है, इसको 
कना कहते हैं। इसकी मोटाई पांच संत, कुल लंबाई १८ इंच 
ओर अन्दर की लंबाई १२ इंच होती है ओर अन्दर के 
हिस्से पर क॒तारबंद, चारों तरफ गोलाई में, बारीक २ तिरछी 
रुक्ीरें पष्टी रहती है. जिससे कि कपास के रेशे जल्दी 
पके जाय॑ | 

8. यदद कने के दददने तरफ का सिरा है। इसपर दो 
इंच तक पेंच पडे रहते हैं ओर वो लाठ के बेठ 
जाते हैं । 


७, कने के ऊपर यह दो इंच ऊंचा और आघा इंच 
मोटा एक ऊकडो का तख्ता है, जो बाज के दोनों खड्डे 
खंभों में अटका कर रखा जाता है | जब कभी कने को रूई 
चिपक रहती हें तो यद्द तख्ता उस रूई को लिपटने न देकर 
नीचे की तरफ्‌ खिरा डालता है | 

ऐसे तखझते के बदके इतनी द्वी हूंबी बांस की, आधा 
इंच चोडी, खपाची लगा देने से भी काम चल जाता है | 
खपाचो के दोनों सिरॉपर झिरी बनाकर उस को ढोरी से 
अगल के खम्भों के साथ बांध लियी जाती है । 

६. यद्द लाट के नीचे के खुले हिस्से को ढक रखनेवारूा 
तख्ता है । यह बिनोले ओर रूईं को इच्डे द्वो जाने प्ले 


है 


चख्खों शास्त्र 


रोकता है .। इसके बदले में भी खपाची क्राम दे सकती है | 
या पर्दा भ्री. बांधा जा.सकता हे |. परदें में ऊपर .नीचे 
नेफा रख करके उसमें डोरी या बांस की खपाची ,डालऋर 
ऊपर त्ञीचे बांध दिया जाता है । परदेंको घाघरी कहते हूं ॥ 


.... ७. ये बंबल की लकडी के खंभे हेँं.। इनमें लाठ 
ओर कना जडे रहते हैं | इनकी ऊंचाई साल के साथ १४७ 
फुट, चोडाई ३॥ इंच ओर मोटाई १॥- इंच होती है। 

८. यह वो हंब्री पटली हे जिसमें खंभे जड़े हुये 
होते हैं । यह ४ फ्‌ठ' लंबी, ३॥ इंच चोडी ओर २ इंच मोटो 
होती हे । 

९, ये दोनों तरफ के खंभोंमें लाट के नीचे दो २ 
पच्चरं ऊपर नीचे लूगायीं रहती हैं । ऊपर -वाली पद्चरों में 
एक २ गोल खंदक रहती हैं ओर उनमें लाटका १ इंच के 
कृरोब पतला कियाहुव हिस्सा रखा रहता हे | खंदर्कों में उन्हीं 
के आऊऋार की लोहे की एक २ पट्टी भी रहती हे ओर उन 
पट्टियोँ परं लाट का वह हिस्सा रखा जाना है ताकि छकडी २ 
आपस में न घिसें। लोहे की पट्टी के रहने से रगड कम लगती 
है ओर चर्खो हल्की चलती हे। नीचे की पचरें जरा छंबी 
होती है ओठने के वक्‍त उनको समय २ पर ठपकाना पडता 
है ताकि छाट ओर कने का मिलाप ढीला न रहे । ढीला 
होने से बिनोंले पिस जाते हैं । लेकिन ज्यादा ठपका दिया 
जाय तो कने ओर छाट के सख्त सठ जाने से चर्खी चलाना 
मुश्किल हो जाता है । इस लिये ठीक अंदाज से ठपकाना चाहिये ॥ 


३८ 


खरती' शास्त्र 


१० यहे बह ल़कडी की टुर्कडा है जो पटलछी के. बीचों 
बीच समकोशु प्र जड़ा हवा हे ।-इसको पुछड़िया कहते हैं । 
यह साल क,साथ, १४३इच लबा ओर श्भ्देच चोड़ा व उतना ढ्वी 
मोटा होता है । इसका दसरा सिरा जमीन से ६ इंच फ़पर क़ो 
दीवार में खड़ा ,कर के उसमें बेठा दिया जाता हे जिससे कि 
चर्खी झुक्री हुई, रहती द्वे ओर कप्रास में से निकलता हुवा 
बीज तुरुंत; खिर पडता हे । 

दीबार-में खड़ा: न करना हो -तो लकडी का एक मोठासा 
ठुकडा कील से दीबार में जडकर उसमें खड्डा कर छिया 
जाता हे | . 

११, यह 'लकडी का खंभा या दीवार है कि जिसके 
सहारे लगा कर चर्खी रखी जाती हे। 

१२, ये बांस की लकडी के टेके ह जो, बगूल के खंभों 
में दीवार की तरफ को क्िय्ी हुईं, झिरियों में लगाकर दीवार 
के साथ सठाये हुये रहते हैं । 

.. १३. यह बह तख्ता है जिस पर दीवार के साथ ठेके 
सठाये जाते हैं | यह कीलों से दीवार में जड दिया जाता 
है | इस में ऊपर नीचे चार पांच झिरिेयां पडी रहतीं हैँ ताकि 
ठेके ऊपर या नीचे को लगाये जाकर तंग या ढीछे किये 
जा सके 

लाट के दहने सिरेपर एक रूकडी जिसकी लंबाई १३ इंच, 
चोडाई २। इंच ओर मोटाई १॥ इंच होती है करीब मध्य 


देश 


जन शाख 


आग पर से जेडो रहतो है और उसके एक सिरेपर गोल छेद 
करके एक इंच रे घरे वाला ६ इंच,लंगा द्वत्ता लगा रहता 
हे | वो कसा हता नहीं रहता बल्कि सराख में खेलता इवा 
जहता हे । 
इस चर्खी में बांया हात कपास देता है ओर दहना 
हात इत्ता घुमाता है। जिससे कि छाट घमती है ओर छाट 
सिरे पर पडे हुये पेंचों में कने के पेच लगे हुये द्वोने से 
लाट के साथ ही लेकिन उल्टी तरफ को ऋकता भी फिरने 
छगता हे । 
दूसरी एक किस्म की ऐसी भी चर्खी द्वोती हे कि 
जिसमें लाट ओर कना पेचों से जुडे हुए नहीं होते पर छूटे 
ही फिरते ईं । हाट ऐसी ही होती है  फक्‍्त पेच नहीं होते । 
दहने दत से द्वी घुमाई भी जाती है। कनेंका सिरा बांयी तरफ 
छे इंच के करीब बाहर निकला हुवा रहता है ओर उसके सिरे 
पर करीब ३ फुट के घेरे का छकडी का एक चक्र चढ़ाया 
हुवा रहता है | इस चक्र के एक आरे के बीच में सूराख 
बना करके उसमें पोन गज लंबी नोकवाली एक लक्डी लगा 
कर दूसरा आदमी यह चक्कर घुमाता है । इस छरूकडी को 
क्ांघलिया कहते ईं । अन्धा आदमी भी इसको फिरा 
सकता है इसी से इसका यह नाम पडा होगा । समाज के 
अपंग॑ र्रीपुरुषों का जिस धन्घे में ऐसा अच्छा उपयोग हो 
सकता है उस धन्‍न्ये को- जारी रखने से अनाथ ओर अपंग- 
भराश्रम की गज सर जाती हे । 


हक 


चख। भार 


ऐसी द्वी क्रिस्म की एक दूसरी चर्खी में, कने के सिरे 

पर लकड़ी का एक छोटा चक्रर रखकर उसे दसरे बढ़े चक्र 

जरिये ढोरी से घमाया जाता दें । इस चर्खी से जरा 
श्यादा काम द्ोता है । 


यद्वां जिस चर्खी की तस्वीर दी गयी हे गो एक 
'आदमी चला सकता द्वे इसलिये वद्दी घर २ रखने के काबिल 
है । माल व मजदूरी के माफिि बो ७ से लेकर ७ रुपये तक 
में बन सकती हूँ । 

कना ओर छाट दोनों तरफ्‌ सिरॉपर पूरे २ सटे हुये नहीं 
रखे जाते | वहां अक्सर बिनोडे अठक जाया करते हैं ओर 
वहां से वो खंभों के सालों में गिर जाते हैं | ओर ऐसा हो 
तो चर्खी भारी फिरने लगेगी । इसलिये मूंज की रस्सी 
एक सिरेपर गांठ लगाकर उस गांठ को इस पोली जगह में 
अटछा दी जाती है ओर दसरा सिरा साल के सूराख में 
होकर पचरों के सिरों के ऊपर के खाली हिस्से में होकर 
याहर निक्रा् लिया जाता हे । इन दोनों तरफ की रस्सियों 
को चर्खी के कान कहते हैं। पोली जगह में रहने से इनको, 
चर्खी के चलने में रगड नहीं लगने पाती | 


नयी चर्खी में शुरू २ में बिनोले पिस जाया करते 
ई। चर्खी जरा पुरानी पड़े तबतक उस पर संभाल के 
साथ काम छेना चादिये | कने पर जो लकौरें पढ़ी हुई होती 
ईं उनकी धारें अगर तेज हाँ तो खपरे के टठ्ुकडे स्ले घिस 


धर 
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'डाली' जाती हैं । पूरा २ काम दे देने के पीछे चर्खी जब 
कम कर्पास लेने लगती है तब भी कने पर खपरे का टुकड़ा 
'घिसना' पडता हे; इससे कना खरदरा बनता हे ओर कपास 
जल्दी पकडने लगता है । | 


-  लांटके. सिरे के नीचे की प्रचर काम करते २. ढीलीं हो 
जाती हैं, तब भी कपास जल्दी नहीं पकड़ा जाता ओर 
ज्यादा ढीली हो गई हों तो बिनोले चबाग्रे. जाने लगते हैं । 
इस छिये पदच्चरों को वक़्त २ पर संभाल कर त्ंगढीली कर 
लेना -चाहिये। बहुत सख्त न हों यह भी ध्यान रखना चाहिये 
नहीं तो चर्खी बहुत भारी फिरती हे और काम बहुत कम 
होता है । 
यह चर्खी चोकसी के साथ चलाई जाय तो २०, २७ 
मन कपास ओठा जाय तब तक इसका कोई हिस्सा बदलना 
नहीं पडता । इत्तना काम होने पर छाट घिसकर बहुत 
पतली हो जाती है ओर फिर काम बहुत कम निकलने 
लगता हे । ऐसा माठम हो तब नयी छाट लगा लेनी 
चाहिये । लाट चर्खी बनाने वाले के यहां से ही मिल जाती 
है, नहीं तो कोई भी बढई बना सकता है । 
कभी २ चर्खी बेपरवाही से चलायी जाने से कनेके 
प्रेंच लाठट के पेचोंके किनारों पर चढ़ जाते हैं। तब दंदाने 
घिस जाते हैं ओर थोडे हो ववत्‌ में छाट निकम्मी हो जाती 
। जब ऐसा होने छगे तो वढ़ई के पास लेजाकर चर्खी 
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सुधरवा लेन। चाहिये ! जब खंभोंके अन्द्रक्षी खन्दर्के ज्यादा 
चोडी हो जाती हैं तब ऐसा होता है । 


कीमत, काम, और खुभीता इन तीनों बातोंका खयाल 
करने से यही चर्खी सबसे अच्छी मालुम होठी हे । पुरानी 
चर्खियों में सुधार करने के लिये सत्याग्रहाश्रमकी तरफ से 
कुछ अर्सा हुवा इनाम निकाला गया था | कितने ही उमंगी 
कारीग्र ने इसके लिये कोशिश की, लेकिन किसोकी भी 
कोशिश अभी कामयाब नह्डीं:हुईः। तस्वीर में दियी हुयी 
चर्खी का तजुर्बा करने से यही मालुम पडा हे कि घर के 
काम के लिये, ओर व्यायारी काम के लिये भी, यह चर्खी 
काफी कावलियत रखती हे । ओर इसलिये इस में ज्यादा 
सुधार होने की जगह नहीं हे ऐसा कहा जाय तो कुछ हर्ज 


हक 


नहीं ह।' 


जे 


घनुआ 


कपास को चर्खी में ओटलेने के पीछे का काम उसे 
धुनकने का दे । रूईका हरेक रेशा अलग २ करना ओर हो- 
सके उतने उनको सीधे जमा लेता इसीको धुनक ना कहते हैं । 
इस काम के लिये जो परानेसे पुराना ओजार हे वो अब तक 
मोजद दे। धनिये के धनुर भर घोंटे से व उनझे मीठे रणकारे 
शायद द्वी कोई अनजान होगा | लेकिन कांतने का रिवाज 
उठ गया तबसे पनियों के काबिल धृतकना लगभग बंद दो 
गया | आज कछ घनियों के पास से अच्छी पन्नी मिलना 
मुश्किल हो गया दे क्‍योंकि वे लोग इस अर्से मे सिफ गंदे 
रजाई तकिये बगेरः के लिये रूई घना करते थे | इस लिये 
काँतने का काम शरू करनेवार्लों को रूई धनकने वालों की 
बडी तंगी रद्दा करती हे । जेसा यह लोग धुनकते हैं, उससे 
ज्यादा अच्छा धुनकने की जरूरत रहती है, इसलिये नये 
तरीके भी ढूंढना शुरू द्वो गया हे। 
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चरखी शास्त्र 


इस तस्वीर में दिया हवा धनुआ मामली धन्नुओं से 
जुर छोंटे कद का है | आम तोर पर धघनाुओं की लंबाई ६ 
फुट के करीब होती है | बह 9७॥ फुट छंबा हूँ इस के 
दसरे हिस्सों का माप भी इसी हिसाब से कम किया गया हे। 
छोटा होने से काम जुरा कम होता है, पर बडे का पोन 
हिस्सा काम तो हो सकता है | बडे घनुए से आठ नो घंर्टो्मे, 
अच्छी तरह घुन की जाब तो १० से लेकर १७ रतल रूई 
धनक्की जा सकृती हे। याने रूई के साफ यथा मेली होने पर 
व दबी हयी या छटी होने पर कम ज्यादा घनकी जाने का 
आधार रहता दे । धनुए का क॒द घटाने से विद्यार्थियों ओर 
. नये सीखनेवालक्रे छिये सुभीता हुवा है क्‍यों कि इस में जोर 
कम पडता हे । धनुआ बनाना सहलरू हे । माम॒ली कोई भी 
बढुई बना सकता है | इस के जुदे २ हिस्सों के माप उन 
के वणन के साथ नीचे दिये जाते हैं :-- 

१, डॉडी--प्रह मल्बारी सागवाव की बनती है। 
दसरी कोई लकडी लगाने से वजन बढ जाता है। इसके एक 
सिरे पर जो आंकडे की तरद्ठ मडा हवा हिस्सा है उसको 'माथा? 
कहते हैं | धनुएऐ को समतोरू रखने के लिये माथा वजनवाला 
रखना पडता है | इस लिये वह सीसम यथा बलसाडी 

सागवान की लकडी के एक फट लंबे टकडे में से बना कर 
डांडी के साध जोड दिया जाता हे | 


डांडी बांये सिरे पर २॥ इंच चोकोर लकडो में से 
गोल आकार की बना छियी जाती है ओर माथे के टुकड़े के 


४६ 


चलो शारत्र 


साथ जहां जोड लगता है वहां पोने दो इंच ही मोटाई रहे 
एसी तरह से ढछाव पडती गोल घड लियी जाती हे । 


- 


२ कुन्दा,--यदह १३ इंच चोरस ओर १ इंच मोटे 
मलबारी सागोन के, या थोडे पतले बंबल क तख्ते में से 
बनाया जाता हे | दूसरी किसी भारी लकडी से वजून बढ 
जाता हैं, और हल्की से भी काम नहीं चलता । 


डांडी में बांये तरफ के सिरे पर दो इंच छोडकर 

एक इंच ऊंडी झिरी बना कर उसमें कुन्दा बेठाया जाता है 

ओर कुन्दे में दोनों तरफ को सराख बना कर दो जगह 

रस्सी से डडी के साथ बांघ दंते हं। कुन्दा डॉडीको तरफ 

कोनों पर मोटा रहने देकर दसरी तरफको जाते २ छीछ 

कर पतला बना लिया जाता है | इसमें एक मनशा वजन 
कम करने की जोर दूसरी समतोरू रखने की है । 


वह कोना जिस पर तांत अठकायी हुयी रहती है मोटा 
बनाने को लिये कई घधनुओं में करीब डेढड इंच मोटी एक 
लकडी की चीप उस पर जोड दी जाती हैं, ताकि तांत, 
मार पडने से उतर न जाय | पर इस के बदले उस कोने 
पर दो तीन सृत ऊंडी झिरी रखने से काम चल जाता है। 


कुन्दे की शकल परी गोल नहीं किन्तु रुंब-गोल के 
चोथाई हिस्से कीसी है, यह तो तस्वीर से माल्म हो 
सकता है ॥ 
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३. तांत--यदह् बकरे को अंतडियों की बनती है । 
अंतडियों के लंबे २ तारोंको ८, १०, या १२ इकठ्ठा बांट 
करके जितनी मोटी चाहिये उतनी मोटी तांत बना लियी 
जाती हद । तांत अच्छी तरह बंटी हुयी न हो तो काम 
अच्छा नहीं होता ओर जल्दी टूट भी जाती है । यहां 
बताये हुये धनुए के लिये १० तार की तांत दौक काम 
देती है । ज्यादा मोटी चढ़ाने से मेहनत ज्यादा पडती 
ओर रूई जितनी छूटी होनी चाहिये उतनी नहीं होती । 
छोटे २ फदक रह जाते हैं । 


ताँत जितनी पतली हो उतनी ही धनकने में मेहनत 
कम पड़ती हैं । रूह भी बेइतर घुनक्की जाती है। 
बारीक तांत के लिये घनुए की लंबाई कम ओर पनकमने 
का घोंटा जरा छोटा होबा चाहिये । तस्वीर वाले घनए 
से भी १ फट छोठा घनुआ बनाकर उसपर चार तारकी 
तात चढान से थाडा कम छाक्नना बहुत उच्दा काम हाता 
हैं। एसी तांत की मोटाई सतारके पद बांधने में जो तांत 
काम आती है उससे दो तीन ग्रुनी होती है | घोंटे का 
कद भी जुरूर घटाना ही चाहिये । 


शत 


तस्वीर में दिया हुवा घोंटा १४ इंच लंबा है | इसके 
दोनों सिरों पर माथे रहते हैं । उनकी लंबाई 9 इंच ओर 
मोटाई २॥ से २॥॥| इंच होती है । कोरोंपर २ इंव ही रहती 
है । घोंठे के बीच का दविस्सा जो समुद्री में रहता दे ६ इंच 


डेट 
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लंबा और १॥ इंच मोटा होता है । माथे के दांसिये के 
पास १॥ इंव में १ सूत कम मोटाई रखी जाती है । 


हांसिया करीब करोब सीधा द्वी होना चाहिये । जरा 
ढलाव ज्यादा रह जाय तो तांत को जेंसी फटकार लगना 
चाहिये वेसी न लगक़र घोंठा रप्टेगा ओर तांत पर रूई 
चिपटने छगेगी । 

तस्वीर में दिया दवा घोंटठा बंबूल की लकडी का बना 
दवा है । यह सीसम का द्वोतो अच्छा होगा । ओर इमली 
के गुदे की लकडी जो काल रंग की होती है उप्तका होता 
ओर भो बेहतर होगा । एसा माना जाता है कि इमली की 
लकडी ठंडी होती है, इससे, घुनकने से भी गरम नहीं होती 
इस लिये तांत को उससे नुकसान नर्ीं पहुंचता। पुराने 
कारीग्रों के अनुभव की रबी परंपरा से यह सूक्ष्म रसायन- 
ज्ञान निकला हुवा है । आजऋछ के प्रयोगी जमाने में तो 
क्रिसो प्रख्यात रसायन शास्री के आधार के बिना ऐसी बात 
को दंत कथा समझली जाती है । छेकिन इतना तो नरी 
आखों से देखा जा सकता है कि इमली के गदे की लकडी 
बहुत बारीक परमाणओं की बनी होने से तांतको उसकी रगढ' 
कम से कम लगेगी ओर वजनदार होने से इस लकडी की 
फटकार भी अच्छी हूंगेगी । 


9. काकर--यह बकरे के चमड़े की बनतो हे ! 
मुदंग व्ग्रद में जो काम आता है उस किस्म का यह बहुत 


क्र 
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पतला चम्तद् है | कनन्‍देमें कोने से दो तीन इंच के फासिले 
पर जो ऊपर को एक सराख है उसमें बांधी हुग्री डोरी के 
अत्दर इसका एक सिरा अठक्ाकर दूपरे परे को दोहरा 
करक उस दोदरे हिस्स में डेढ़ या दो इंच लब्ी बांसकी एक 
छोटीसी सलाई रखकर उस सलाई को रस्सी से डांडी के साथ 
बांव दी जाती हैं | काकर को लंबाई कुन्दे को गालाई के 
आधघ हिस्से तक पहुंच सके इतनी रखी जाता है । 


७, सणि या ज्ञीभम--य्रह काकर के एक टकूडे को 
सिसिंट काके बना लियी जाती हूं; आकार में करीब एक 
इंच चोडी, डेढ़ इच लंबी और दो सूत मोदी हांती है । 
तस्बीर में काकर के नीचे लक्कीर लगाकर बतायी हुई जगह 
पर यह रहती हे । इसके सबब से काऋर कुन्दे को किनारे 
से जरा अधर रहती है | इस पर तांत का झठका पडने से 
मीठी रणकार निकलती हे । ओर उस आवाज से तांतका 
तंगढीलापन झट पहच[ना जा सकता है। इस का नया नाम 
“ आत्मा? पाडा गया है क्‍योंकि यह ठीक से छगी हो ओर 
तांत रणकार करे तब ही घनआ अच्छा काम करता है । 
तंबरे का तार मिलान में जसे स्वरज्ञान क्री जरूरत है उसी तरह 
इस आत्मा को बंठालने में धनए को स्वर को पहचान लेनेंका 
अभ्यास करना पडता हे । 


याने काकर के दो काम हेये ; तांत को लकडी के साथ 
घिसने से बचाना, ओर रणक्रार निकाल कर तांत का तंग- 


(५० 


चंख। शास्व्र 


ढीलापन बताना | सिफ घिसने से बचाने का ही काम हो 
तबतो मामूली कमाया हुवा चमडा भी चल सकता हे । 

६ ७, ये क्रमवार तांत ब काऋर को बांव रखनंवाली 
डोरियों को बल चढ़ाकर तंग रखने के लिय लगाइ हुई बांसकी 
डेढ़ २ इंच लंबी सलाइयां हूं । 

८. यह साथे पर लगाई हृ३ सामली चमड की पट्टी 

| बारीक कीलसे, आंकडे के अन्दर के हिस्से में इसका 
एक सिरा जढकर, साथ पर हांकर के डांडीपर, पंच की तरह 
एक फेश लपेट कर दसरा सिरा भी बारीक कील से जड़ 
दिया जाता हैं | माथ के गोंरू हिस्से में दा एक सूत गहरी 
खंदक कियी हुई होने से चमड़े की पट्टी उसमें बंठ जाती है 
ओर तांत उस पर होकर के, चमडे की पट्टी जिस दिशा में 
लिपटी ह॒ई होती है उधर से ही डांडीपर लपेटी जाती है । 
माथेक्की गोलाइ को ऊपर को हिस्सों में अगली धार को ऊपर 
करीतब्र आध इंच ऊंची बांसकी कील लगायी हुयी रहती है । 
वह लपेटने के वक्‍त चमडे को पट्टी को ओर तांत को खिसक 
जाने से रोकने का काम करती हे 


९. यह धनुआ के समतोल रहदनेकी निशानी है । 
इस निशान के दोनों तरफ तीन २ इंच की दुरीपर एकाबव 
इंच ऊंची ओर आधा इंच मोटी लछकडी की कील बेठाली हुई 
होती हे। घनए को लटका रखनेवाली दोनें रस्सियां आगे की 
तरफ से होकर पीछे को इन कीलछें में अठका दीं जातीं हैं 


है 


चर्ी शास्त्र 


रस्सियों को आगे से होकर पीछे ले जाकर छूगाने से धनुआ 
सीधा लटकने के बदले घुनकनेवाले की तरफ ढलता हृ॒वाः 
रहता हे जिससे कि पंखे की तरह आसानी से ऊंचा नीचा 
किया जा सके । 

इन रस्सियों को ऊपर को सिरे एक गहीं को साथ बंधे 


0 


कर वीक भ्रि ब्-० ५ 
रहते है जसा कि तस्वीर में र आता है । 


यह गद्ी रही रूईं से भरली जाती है | घनए को ढलता 
हुवा पक्ड रखने में हतपर सटी रहे इतनी नजदीक गशी 
बांधी जाती है । गद्दीके ऊपर एक लकडीकी डांडी ओर है । 
वो करीब एक इंच मोटी और ७-८ इंच लंबी हे । उसमें 
लोहेकी ३ आकडियां लगी हुई है, २ नीचे और १ ऊपर; 
नीचे को आंकड़ियों में गदह्दीके ऊपर के दोनों सिरोपर बंबी हु है 
डोरियां अयकायी हुईं हैं । ओर ऊपर की आंकडी उपर से 
लटकती हुईं डोरीके साथ बांब दीयी जाती दे । इस तरह इस 
डांडी से सारा धनआ लटका रहता हे । धनकने वाले की 
छातोतक घन॒ुए की डांडी रद्दे इतना ऊंा घतआ लटकाकर 
बांध! जाता है और खिसक सके एसी गांठ लगाग्री जाती है 
ताकि सहलाई से ऊचा नीचा किया जा सके । 


१० यह पतले सरकंडे की बनी हुयी चटाई है 
पु २३ 
के 


॥ 

प 
इसका फाय्दय समझना तो आसान हे । जमीन के कूडे 
से रूई का बबाना ओर थनकने से जो कुडा निकले 
उप्ते नीचे छान डालता यह चटाई के दो काम हैं । 


हा 


४६६ शास्त्र 


डुूसरा काम निकलने के छिये हरेक सरकंडा एक २ 
सत दर रख कर बांधो जाती हे । तस्वीर में चटाइ के ऊपर 
काली आडी सतरें दिखतीं हैं वे डोरीके बंत हूँ +- ऊपर नीचे 
डोरी रखकऊरके आंटी लगाते हये एक एक छडी रखते जानेसे 
चठाई बन जाती हे | सरकंडे नहीं मिल सकें तो बांसकी 
पतली २ गोल खपातियां काम दे देतीं ई । 


११, ये पोछे बांसको चीर करको बनायी हुई 
खपाचियों को धनुष हैं । ऊपर के धनूष की डोरीके साथ 
दो जगह नीचेके धनुषकों बांधा हू वा है ओर नीचे के धनुष 
को बांधकर एक डोरी नीचेको लटकायी हुईं है । थे धनूष धनुएको 
ऊंचा नीचा करने में आसानो करनेके लिये कमान का काम 


देते द । 


इस धनुए की चोखट मय घोंटे के ६ से ८ स्पयेमे 
ज्यन सकती है। काकर की कीमत दो से लेकर चार आने, ओर 
सांतकी कीमत करीब डेढ़ रुपया पडता है | तांतकी लछव्ाई 
क] 
<€० द्वात की द्वोती हे । 


तांत चढानेकी तरकीब 


तांतक्ी एक अड्ठी छेऋर उसके सिरेपर एक नाझा बनाकर 
उस नाकफ्रेशो गद्दी लटकानेकी दद्वनी कोलमें पिरोलिया जाता है। 
आर तांतको डांडीके ऊार सामने से होकर अउनी तरफझो लपेटते 
ज्ञाते ह। लपेटते २ माथे के चमडेकी पट्टी पर द्ोकर कुन्देके 


ण्रे 


चखा शास्त्र 


कोने तक ले जाते हैं । दूसरे सिरे पर रूइकी एक गोली बना 
कर उसके साथ गांठ लगाडी जाती है ।ओर डांडीके उपर लिपटी.. 
हुई तांतकों खिसक्राऋर बडी छोटी करके इस सिरेक्रो कुन्देके 
कोनेपे 9 इंचड्टी दरीपर रखते हूं | फिर इस सिरेको डांडीक 
साथ बांधी हुई डोरीक नाकमे अठका देते है । इसके बाद 
घनुएकों अपने सामने सीधी लक्कीरमें उल्ठा टिकराकर डॉडीका 
कुन्दावाला सिरा पेरसे दबाते हैं ओर तांतमें एक ह्ातके 
करीब लंबी, पर मजबत लकडी डालकर उस लछकडीको दोनों 
हातोंक्ी चार २ उंगलियोंसे पकडते हैं ओर अंगठेको ढुन्दे 
के कोनेपर दबा करके लकडीकी मददसे तांत कुन्दे पर चढा 
दीजाती है । तांतके सिरेक्की गांठ ठीक कोनेपर आनी चाहिये । 
डांडी पर लिपटे हुये, मार्थंद्रे तरफ के, तांतके आखिरी 
पांच छे फेर तस्वीरमें जिस तरइ बताये गये हैं उस तरह 
अरूग २ रखना चाहिये नहीं तो घुनकते २ तांत ढीली हो 
जानेका संतव है । 

तांतकी सारी अड्डी, लपेट लनेसे जबभी तांत टटठे लिपटी 
हुई मेंसे खिसका कर लंग्री करली जाती है ओर फिर चढाते 
वक्त सिरेपर थोडा बल लगा छिग्रा जाता है; क्योंकि टुटने 
पं थोडा बल उबल जाता है । 

तांत ज्यादा तर घोंटा छगनेक्नी जगह सेही टटती हे यान 
हर वक्‍त एक हात के करोब टुकड़ा टटता हे | अच्छी 
तांतहों ओर बाकायदा काम हवा होतो आम तौरपर करीब 
१७ रतऊरू रूई अच्छों घनकेने के पीछे तांत टटती है । 


ण्छे 


चखा शास्त्र 


ये तांतके टकडे घनए में जहां जहां छोटी छोटी डोरियाँ 
बंचती है वहां इस्तेमाल किये जाते है । इस काममें सतकी 
डोरी बहुत कम चलती है। खास करक तांतक्ा गांठवाला 
सिरा जिम डोरीमें अठकाया जाता है वह तो दहरी रखनेकी 
जरूरत पडती है । 


घोंटेक़ो पडनेकी जगह पर टरठनेंक्री तैयारी होने पर जरा 

गेसे चेतकर तांतकों बांयी तरफ सरका करको ग2 जानेस 
बचाई जा सकती हों कि जिमसे हूंबे टकडे पडें ओर बांधने 
में ज्यादा काम के हों। 


दमरी ज्यादा टटनेक्नी जग कुन्दे को कोनसे घिसने बाले 
सिर पर हे | उसमें तो कुछ टक्रढ्मा पडता ही नहीं । 


घुनकते २ तांत ढीली हो गई हुई मालम पडेतो 
लकडी डाहुकर जेंस चइढते हे ब्रेसही उतारली जाती है ओर 
डॉडीक उपर लिपटी दई को बांयी तरफ सरका कर तंग 
करके फिर चढाली जाती हे । 


ब।रडोली पिज्ञन 


ऊपर से बिना लट्काये हात ही में पकड़कर रखनेसे 
इस घनुई से काम दो सक्रता हे । काम थोडा थाने सिफ 
अपने कांतने के काबिल लेकिन उम्दा होताहे। कमर ज्यादा 
काम की जरूरतके मुवाफिक, यह दो से तीन फट तक लम्प्री 
रखी जा सकती हे । जितनी छंगाई कम उतनी तांत ज्यादा 


जज 


चखो शास्त्र 


बारीक । बारीक तांत कम, लेकिन ज्यादा 


साफ काम करती है, बारीक तांतसे रूईका हरेक रेशा ज्यादा 
छूटा ओर सीधा हो जाता है । 





तस्वीर में दिया हुवा चोखटा २॥ फुट लंबा है। इसके 
हिस्सोंछा व्योरा नीचे दिया जाता है :-- 

१. डांडी, २॥ फुट लंबत्री ७ सत मोदी, और उतनी 
ही चोडी। 

२, ३. ये डांडी के कोनिये पर लगी हुईं बांयो ओर 
दहनी पांखें हैं | इन की लरंत्राइ साठको छोहकर कऋमसे ७ 
ओर ५॥ इंव हे। मोटाई दोनों की ढाॉडी के जितनी ही है । 

४, ०. ये पांखों को झुकने न देनेके छिये टेके हैं 
इन की मोटाई सिर्फ आधा इंच है। ये चल करके बेठाये 
हुये हैं । 


जद 


चरखी शास्त्र 


६. इस जगद्द बांयी पांखफ़ा भाग २ से २॥ इंच चोडा 
रखा गया है । 

७, यह बढती की तांत लपेट रखने को खूंटी को 
जगह दे । तंब्रे का तार चढाने उतारने की खूंटी जसी होती 
हे वेसी ही यह है। फऊ इतनादी ३ कि सराखमें रहने वाला 
हिस्सा थोडा गोल, ओर थोडा, चोकोर रहता है कि जिससे 
तॉतपर फटकार पड़े तब खूंटठी घम्र न जाय | खूंटी की अछग 
'तत्बीर नीचे दी हुई हे । | 

८. तांत टेनिस खेलने के बल्ले में छगती है बेसी या 
'उससे जुरा पतली होती दे । ् 

९, यह काकरकी पड़ी है, | बढ़े धनुए में जेसे बांधी 
जाती है वेसेही बंबी हुईं हे । 

१०, यह मणि या आत्मा है | यह भी बडे धनए 
'कीपी ही लेकिन जरा छोटी दे । 

११, १२, ये तांत व काऋर को बांधने बाछी डोरियों 
को बल दे कर तंग रखनेको बांसकी सलाइयां हैँ । 

१३, यहां रूईं क्री गोडोपर तांत के सिर को गांठ 
लगाकर ढांडी के साथ बांधों हुईं ढोरीके नाकू में छगाकरके 
अटका दियी जाती हे। यद्द गांठ पांखके ठीक कोने परदी रहना 
चाहिये | जो ऊंची रहे तो कोने से घिसो जाकर तांत कट 
जाय या ऐसा दो कवि इसको बांधने वाली ढोरीमें बल चढाकर 


ण्छ 


चखो दास्म्र 


जब तंग को जाय्रतो तांत भी धूमने छगे ओर तांत का बहू 
उखड जाय या ज्यादा चढ़े; ओर नोची रहे तो तांत 
काकर पर सटी हुई न रहे । बडे धुएं में भी इस बतका 
खयाल रखना चाहिये । 


१७, यह सीसभझ्नी लक्कछी का घोंटा है। इसके दोनों 
सिरे पर एह्र इंव छंब्रे ओर पोन इंच मोटे, सिरॉकों तरफ 
ढलते, माथे हैँ । बीचका पकडइने का हिस्सा 9 इंच लंबा है 
ओर ३ सत मोटा है | माथे के हांसिये में ढलाब नही 
होना चाहिये । ढछाव होगा तो झटका साफ नहीं छगेगा 
ओर रूईं तांत पर लिपट जायेगी । 


१७, दहने तरफ्क़ी पांख पर यहां चमडेक्की पड्टी 
लायी है । इसपे तांत घिसनेसे बचती है । 


धुनकने “को वक्‍त धनुएकरी डांडी सिरेप्ते करीब १ 
फट दूरी परसे पकडी जातो है ओर रूई रखनेके लिये एऋ 
छोटीसी चटाई रखी जाती हे । 


ऐसो धतुई थोऊफमें बनानेसे पोनेदों रुपयेमे ब्न जाती 
हे । एफ दो बनवानेसे ज्यादा मजदरी पड़ती है । जहां 
बहई की तंगी न हो वहां कम मजदररी पडनेसे सस्ती पडेगी। 
कृडी चीरी हुई तेयरार छेनेसे, घोंटे* शीशमऊे टुकड़े 
के साथ ६ आनेसे ज्यादा नहीं पर्डग । बारीक तांत एक 
दो पेसे हात के हिसाबसे शहरों में मिल जाती है 


८ 


च्ा शास्त्र 
घुनकने का तरीका 


रूइकी धपमें तपाकर चटाई पर रख करके लूकडीसे 
झटक , छकेता चाहीयें । ज्यादा गांठों वाली हो तो तपानेंके 
वक्‍त दो तीन बार झटठक लेना होगा । 


बये हातसे डॉडी पड़ना चाहिये ओर वहूांसे ठोक 
सामने के, तांतके हिस्प पर दहने हातसे घोंटा माराजाय । 
उस जगहसे बडे धेनए में ६ इंच दर ओर छोटे में 
३ इंव दर रूई रखता चाहिये | एके वक्‍त में बडे घनए में 
आधब पात्र ओर छोटमें आबी छठांक झरूई घुनक्रऐे को ली 
जाती है । सीखने वके इससे भी कम लें। पहले तांतकों 
रूइमें रख करके अंदरकी अंरर फटक्रारी जाती हे । रूइके 
दरको क्रिनकियां ओर गिलटियां तांतको रूईके अन्द्रकी अन्दर 
फटक्रोर २ कर छटी की जातीं हूँ । शुरू करते वक्त पहले. 
देखऊना चहिये कि तांतपर रूई चिप्रठझतो तो न 


थोडी २ लिपटी हृइ रूह तो एक दो फटकार मार 
कर जड़ा दीजाती हे । ज्यादा लिप्टी होतो उल्ठी फरकार 
मारनेसे या तांतके नोचे घोंटा रखकर खेंचनेसे तुरत साफ 
हो जाती हे । 


लकिन अगर तांतपर रूई चिपटे तो उमप्रके जिस 
भागसे रूइ घतको जाय उस भागपर बंबछ, नीम, या इमलीक 
छोटे छोटे रसीछे पत्ते घिसकर सखा छी जाती है । 


ल्‌र, 


चखों शास्त्र 


या बारीक धर लगाकर कोरी कर ली जाती है | इस रससे 
तांतही चिह्रनाहट दर दी जाती हूैँ। रूरमें नमी चस 
जनेका स्वभाव है | इत लिये तपायी हुई होगी तो काम 
जल्दी और अच्छा द्वोंग) | एपा करने परभी रूई तांतपर 
चिप्ट तो दो तीन झटके जोरते मारकर देखना चाहिये | 
तोभो चिप्ट तो घनुए में हो कुछ एवं होगा। तांतकी कंपकंयो 
किय्ी सत्रबर्से रुकृत्ती हो तभी रूह विपटती हे। 


मणि के लाने से घनुए में से जो आवाज निकछती 
है बढ तांतझ्ों काझंपी अखंड है कि रोकी जाती है इस 
बातक्ी पहचान कराती है । इस लिये उस आवाज को घुरीली 
बनानेसे रूई चिप्टठती बंद दो जायगी। 


रूईफो एकबार अन्दरकी अन्दर फटक लेनेके पीडे 
उल्टाकर फिर वेसाही किया जाता है। इसके बाद एक 
झटकेपे तांतपर रूई उठायी जाती है ओर दसरे से 
आगे उडायी जाती है | इस तरहसे जब सब रूइ उडामर 
आगेको चला दी जाय तो उसको एक लकडीसे उठाऋर " फर 
बुनकनीऊके नीचे रखी जाती है ओर उसमें तांत ड॒बा करके 
फटकार लगाते २ सारी रूईमें होकरके दसरी तरफको बाहर 
'निरालली जाती हो । बाहर निकलते बक्त जो रूई उसपर 
चिपटी रह जाती है डसे एक दो झटके ओर छगा करके उडादी 
जाती है | इस तरह एक दो बार अंदरकी अंदर रूईको 
-धुनककर तांत बाहर निकाल लियी जाती हे ओर छरूई 


६० 


चखो शास््र 


लकडीसे उल्टा दियी जाती हे | दसरी तरफ भी धनकते २ 
एक दो वार उसमेंतस तांत गजारते हैं। इतनी क्रिया 
ठीक तरहसे हुई हो तो इतनेमें ही पनी करनेके काबिल 
गाला तैयार हो जाता हे ओर कुछ कमी रद्द जाय तो उसे 
फ्रि एक बार तांतपर ले लेकर उडा लिया जाय | 


यह ध्यान रखना चाहिये कि रुइडह्नों बहुत ज्यादा 
घुनऊनेमें न आबे | ऐवा हो तो ततुक्ो नुकसान पहुंचता है । 
ओर कभी कभो रूईमें ज्यादा धुनके जानेसे छोटी २ खम- 
खपत कीसी क्िनक्रियां पड जती है । एंसी तरह बिगडी 
हुईं रूई अच्छी नहीं कंत सकती | ओर रूईफ़ो शुसूमें 
अंरकी अंरर घ॒ुतक करके छठी किये बिना फटकार मार 
करक उडादी जाग्रतो वो कब्चोपक्ी घनक्की जाती है ओर 
एसी रूइको सुधारनभे बहुत वक्त लगता हैं। कितनीक 
बार तो जिस तरद एक तरफ कच्चा रह गया हुवा चावल 
का भाग प्र हुये भागके साथ मिला देनेकों पीछे भात 
अच्छा पक्रता नहीं ओर कभी २ खाने क काबिल भी रहता 
नहीं, उसी तरह शुरू में कच्ची पक्की रूइफ्ो उडा देनेसे 
होता हे । 

खब अभ्याप्त हो जानेकी पीछे एक झटकोेसे रूई 
उठाने ओर दूसरेसे उडाने को बदले एकदम एकही झठकेसे 
रूएई उडायी जा सकती हो | घोंटेक आग वाले माथेगे 
फटकते २ कभी २ पीछे को मसाथेसोें उल्हा फटकनेसे रूइई 


द्वर्‌ 


चख। शास्त्र 


भी चिप्रटती नहीं हो ओर रणझार भी अच्छी निकलती है 
एसा भी लूड्षिन परा अभ्यास हो जाने को पीछे ही किया 
जा सकता है । 
प्नी 

रूई धुनक्री जाइर तैयार हो जाती हेतो उसे गाछा कहते 
हैं। गाल को रूकडी से उठाकर किसी साफ जगहपर या चटाई 
पर रख लिया जाता है । हात स उठाने में उसके दब जाने 
का डर है। हातका मैंल या नमी भी नहीं रूगना चाहिये । 


धुनशी हुई रूई को ज्यादा वक्त पडी रहने न देकर 
तुरत उप्तक्ी पूनी बना लेनी चाहिये | ज्यादा पड़ी रहने से 
उसमें हवाक्ी. नमी - दाखिल हो जाती है इससे वो बेठवने 
लगती है ओर तंतु मुर्झाने लगते हैं । रातभर पडा रहा दृवा 
गाला दूसरे दिन पती करने लायक शायद ही रहता हैं | बडे 
धनए को तस्वीर के नीचे एक अलग तस्वीर हे; उपको देखने 
से पूती बनाने के ढंग ओर साधन का खयाल आजावेगा । 

पत्थरकों पतले चोरस टुकड़े या ऐसी कोई खुरदरी 

किन सपाद ओर साफ चीजूपर पनी बनायी जाती 

सलाई एक तरफको चिट्टी उंगलीको सिरेको जितनी मोटी ओर 
'ढलती हुईं. दसरे सिरेकी नॉकपर सवेके जितनी मोटी होती 
ही। यह बांसकी, अंदाजन एक फुट लम्बी बनायी जाती है | 


सलाइईसे थोडासा गारा उठाकर उसको एक सरीखा 
करके विछा लिया जाता है | तब बांये हातमें सलाईको मोटे 


द्दर 


चला शास्त्र 
सिरेक्री तरफस हातमें खलती हुई पक्डककर ढाल हिस्सा 
गालेपर रखा जाता हो ओस दहने दातकी हतेलीसो रुईकऋा 
बींया करलिया जाता हूं । साफ न लिपटा होती नरम हातस 
ओर एकऋ बार बींठा घुमा छिया जाता है | ओर फिर बॉंटेको 
दहनी हतेलीसे दबाकर उममेंस बाय हातस' सलाह खींचली 
जाती है । यही पूनो हुई । 


पूनी जरा पतढी २ और कांतते वक्‍त हातमें छठऋती 
न रहे इतनी ही लंबी बनाना चांस्ये | बहुत नरम भी न 
हो ओर बहुत सख्त मी नहों । 


पनी खली रहनेप्त खराब ह। जाती हे इस लिये 
बन जान पर कपड़े या कागज लछपटकर रखदी जाती हो । 
कांतते वक्‍त सी ज्यादा खुछा नहीं रहना चाहिये । 


धनुष 


अपने २ घरके वास्ते घनकलने के लिये घनप्र यह 
घकनेका सबसे रादा आंजार हे; ओर बांसका बन सकता 
हूं । मोडलंनेपर रचक न जाय एसा वांस होना चाहिये; नर 
बांस हो?ो अच्छा | बांसकों एक रातभर पानीमें रख करके 
मोडलिया जाता ही और फिर डोरीशव बांबकर  सखा लिया 
जाता है । सखजानेपर डोरी खोलकर तांत बांधली जाती है । 
बांस ३॥ फुट रूम्बा रखनेसे जरा ठीक रहता है | ज्यादा 
'कम लम्बा भी रख सकते हैं । अगर बहुत मजबूत बांस हो, 


द३ 


च्ा शास्त्र 


ओर एक तरफ से थोडा छीलकर छीली हुईं बाज अंदर रद्दे इस 
तरहसे मोडा जाय, तो उसका धनुष अच्छा बनता है । 


तांत बांधना नही आता होतो घुनकने पर रूई चिपकती 

है । धनुषके दोनों तरफ सिरोंपर झिरी करली जाती है । ओर 
तांतके एक सिरेपर २॥ इंच लंबा सरके नहीं ऐसा पक्का नाका 
बनाकर उसको धलुषके एक सिरमें पिरोलिया जाता है | तब 
धघनुषके दसरे सिरेतक पहुंचे इतनी लंब्री तांत काटली जाती 
॥ ओर उस सिरेपर भी २॥ इंच हरूम्बा नाका बनाकर 
धनुषको बीचमें से पेर के जोरसे दबाकर दूसरे सिरपर नाका 
पिरो दिया जाता है । ओर घीरेसे पेर अछगा लिया जाता 
है | इस तरह चढाई हुईं तांत मापसर तंग रहेगी । तांत 
ढोली या सख्त रहेतो अच्छा काम नहीं होता | ढीली रहनेसे 
रूई लिपटगी ओर सख्त रहने से काम करने में मेहनत पडगी 
रूइ ठीकसे उडेगी नहीं, ओर तांत भी जल्दी दट जायगी। 


तांतके बदले सूत, सब, केतक्की या भींडी की मजबुत 
डोरी बांध करके भी काम चछाऊ ६ नका जा सकता है। उत्ते 
मोम या रालपे घिसकर चिक्रनी बनाली जाती हे; इस से वह 
ज्यादा ठिकाऊ भी बनती हे | तब भो तांत के बराबर वह 
टिक्ती भी नहीं ओर वैसा अच्छा काम भी देती नहीं | 


इसके लिये घोंरा, बारडोढी पिंजन के घोंटेके जेसा ओर 
उतना ही मापक्ना काम आता हे ओर घुनकते वक्त रूई न 
विपटे इस बातक्ी संप्राठ भी उसीड़ी तरह रखो जासफ्ती है । 


5६७४ 


चया शास्त्र 


खादी बिनने विनवाने वालॉको चादिये कि जहां 
तक हो सक्रे मोसमपर खेत पर से कपापही खरीद हें | 
इतना सुभीता न होतो चर्खाह्नी ओटी हुई रूई लेबर । 
यह मी न दो सहझे तो जोनमें ओटी हुई बिना गांठ बांधी 
हुयी रूई ले। कभी २ जब बंत्री हुई गठडीकी रूई 
लेनी पडती है तब उसझो धुनकने के लिये सिफझटक कर 
छटी नहों कियी जा सकती । घुनकने में ज्यादा 
कष्ट देती है ओर फिरभी अच्छी नहों धुनक्नी जाती। ओर 
कभी २ जब भोगक्र सखी हु॒ई गठडोी आज़ातों हे तबतो 
उप्ते झठक करके छटी करत करीब २ नामभकिन होता है । 
एपी दवी हुई रूईफों खोलतेफ़े लिये एक तख्तोमें नोक बा 
रहें इत तरह पर कीले जडली जांय तोबो तख्ती काम 
देगी | तख्वी ॥॥ फट हमत्री चार इंच चोडी ओर करीब 
आया इंच मोटी छेफर उसमें एफ हब लंगो कोलें जहां तह हो 
पास २ ओर यक्नसां दूरी पर जडलीं जायें; नो दूसरी तरफ 
को बाहर निकल आबेंगों । 


इस तहतीफी दीवारके सदारे तिरछी रखकर उसपर 
थोडी २ सी रूइ लेफर घिसनेसे छटी भी हो जाती हे 
ओर उसमें से कूडाभी निक्रछ जाता है; ओर धतफने में 
मेहनत कम पड़ती है। 

कहों २. पर गविंमें कांटिवाले थोर .क्री डंठो ऐसी 
रूईको छूटी करने को इश्तेमाठ किय्री जाती है । उससे भी 
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और खराब रूई भी मिलजुछ जाती है; ओर कलमें पछाडी 
जानेसे रूरका सत्व भी कम हो जाता है | हातसे ओदी 
कुई रूई लेनेसे भी कपास लेना ओर बेहतर है क्योंकि 
उसकी रू ओर भी सरती पडती है । बडे २ शरहेरोंमें बहुत 
संतों गठरी बंबी हुई रुईत भी आगे बढ़कर कठझी पूर्नियां 
सस्ती दख करके वही लेकर कांततें हँ। वो सत्ती होती हैं" 
क्योंकि वा मिलोमें कान आई हुई रूइ के कडेमेंस हो ज्यादा- 
तर बनी हुई होती हैं और अच्छो रूईकी द्वों तब भी 
सत्र निक्रटी हुई होती हैं क्‍योंकि जेसा आगे कह्दा जा चुका 
है रुईफा ८० फी सदी सत्र बुनक्की जानेसे चठा जाता है । 
आंध्रकी पनी 


बढ़िा ओर साफ रूई छेऋर उसे धरने तथाकर बारीक 
तांतसे ऊपर बताये हुये क्रिसी ओजार से धनकने से अच्छी 
पनो बन सकती हूँ यह तो बताया जा चुका । लेकिन उससे 
भो ज्यादा अच्छी पनी चाहिय तो बारीक सत कांतने वालो 
आंध्र प्रांती औरतों का तरीश्या जानना चाहिये | ७०,१०० 
चलिए उसने भी बारीक अंछ का सत कांतने और कंतवाने 
के लिये वो तरीका जानना जरूरी है । कछा की पणीता 
उसमे हूं । हे 


कपास के एक्रेक दानेको लेकर आंध्र की औरतें उस 
को एक किस्मझी मछलो के जबडे से झारती हैं उस जबड़े 
में कंपीके माफिरू बहुत पतले २ और नजुदरोक २ दनन्‍्दाने 


दे 


चसा शास्त्र 


होते हैँ । कपास के दानेंकों झारने- पर रूईं के रेशे बीजकें: 
चारों तरफु सरज की किरणों की तरह फैल जायेंगे ओर जो 
रंशों अपक्व या कमजोर होंगे सिंचकर अलग हो जावेंगे + 
झार हुये दानोंकों ओटने के लिये चर्खीक़े बदले एक लकडी 
का पटला ओर छोह्दका बेलन इस्तेमाठ किया जाता है | 
पटला ९-१० इंच चोडा ओर करीब १ फुट हूुंबा होता है; 
मुटाई दो इंच, पर बीचमें से थोडा खाली रहता है ।. 
लोहेका बेलन बीचमें से मोटा होता है, लूकिन गोल 
होनेके बदले तिकोना होता है। झारं हुवे बीजकों 
पटलेपर रखकर के उसके रशे दबाकर बेलन चलाया 
जाता हे । इसे रूई बेलन फिराने बाढकी तरफ रहकर 
बोज अरूम होकर के सामने की तरफ को खिसक जाता है । 
चर्खी में भी ये झारे हुवे दाने ओटे जाय॑ंतो बसे ही लेकिन 
जल्दी २ साफ हो जाते हैं ! विन झारे हये दाने ओडने में 
रूई में बारीक २ किनकियां बन जाती है; झार हुवे में एसा 
नही होता । 
इस ' निकली हुईं रूईंकी इकठी करके एक टोकरीमें 
रखली जाती हे । फ्िए उसमेंप दोतीन आनीभर लेकर के 
ओठने के पटले के ऊपर रख करके छातेककी ताडीके 
जितनी पतली फास..या बांसकी सलाई पर उंगलीके पोरेसे 
टकोर मार करके उसको छूटी को जाती हे अर्थात्‌: फटकी 
जाती है | इसस .सब रूु३ एकरस हो जाती है.। फिर 
ये हात में थोडी २ रूई ले करके दहने हातकी चुटकीः 
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ज्से छटी करते हुवे उसमें कोई किनकी रद्द गई द्वोतों बीन 
कर अलग करली जाती है । हातोंको रोशनी के सामने ऊंचे 
“रख करके यह काम किया जाता हे, इसस बीननेमें आसानी 
पडती हे | इस तरह साफ की हुई रूईंशो पोछे तोन चार 
- बार हातसे छितराकर उसके रेशे सीधे किये जाते हैं. ओर 
फिर उसको पटलेपर रख कर धलनुषसे धघुनकी जाती हैं । 
तांतको तर्जनी ओर अंगूठेकी खुठकीं सो खेंचकर, रूई पर 
-टक्र छगे इस तरह छोडी जाती है, उसकी फटकारसे 
रूह छठी होती जाती है । तीन बार उत्ठा २ कर इस तर- 
हस धुनकनस बरसते हुये बिरठ बादर को जेसा अथवा 
भाफक के डलेके जेसा रूका गाला बन जातः हे + इरेक 
- रेशा अलग २ हो गया हवा नजर आता है । पीछे इसको, 
'पूनीकी जितनी लंबाई चाहिये उतनी चोडो बिछाकर 
सलाईं से पूनी बना लियी जाती है । पीके ढोनों सिरोंपर 
छितराती हृइ रूईइ होतो निक्रा७ डाली जाती है । तब उसको 
' केले या ताडके सूख पत्ते में रख कर कांती जाती है । 

कपासके दानेको साफ करने के लिये मछली के जबडे 
के बदले वारीक क्ंधी, अथवा दांत नांखन या गहने साफ 
करने को बरुश इस्तेमाल किये जा सकते हैं । 

यह सब करने में वक्त वहत छगता है | कपासकी, 
खेती में सुधार करनेसे इसमें बढ़त सरलता होजाती है । 
ओर इतना वक्‍त नहीं रूगने पाता । 


चखोां 


चर्खा बहुत पुराना ओजार है। इसकी शोध कब ओर: 
किसने की होगी इसका इतिहास नहीं मिलता । जमानों के 
तजुर्बें से इसका बिकास हवा होना चाहिये । हातसे कांते 
हवे सत ओर उसके बुने हये कपडे का इस्तेमाल सदियों से 
होता हुवा जानन में आता हे । मिश्रक्की भीनारों में तीन 
हजार वर्ष पहले संग्रह किये हये मोमियों के कपडे ७०-६० 
अंकके सनके डोरे के बुने हय जानने में आये हैं | हिन्दुस्तान 
हजारो बरस पहले सत ओर उसके कपडे होने के बारेमें 
उल्लेख मिलते हैं । यूरोप ओर दूसरे मुह्कों में तो सिफ्‌ 
अभी इंस्ब्री सन्‌ के शुरू के अरसे में ऊन ओर सन कांतने- 
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का अर उसके कपडे बुनकर पहनने का छुधार दाखिल इवा 
कहा जाता है । इससे पहले वहां के छोग चमडे से बदन 
ढंकते थे । कपरांस कीं पेदावार उन मुल्कों में थी ही नहीं । 

कांतने का काम बुनने के पहल का काम है ऐसा आम 
तोर पर माना जाता है । लेकिन इतिहास यों बताता है कि 
बुनना कांतने के पहले जारी हुवा था | चमडा ओर पेडोंको 
छाल पहनते २ जब तरक्की हुई तब मुठायम व मजबत 
धास को गंथकर कपडे के जेसे बनाकर के उनका इस्तेमाल 
किया जाने लगा एसा माना जाता है। धीरे २ अप्तक घास 
या वनस्पति के रेशों को बल चढाकर उनमें से लंबे धागे 
बनाय जाने लगे ओर उनके कपडे बुने जाने छगे । एसा 
करते २ रेशों की. खोज आगे वढी होगी ओर तरह २ के 
सन रूई ब रशम के तंतु उनद्व हात लगे हॉंगे | इस 
तरह बुनने की कछामें से कांतने की कला धीरे २ प्रगट हुई 
होगी एसा मालम पडता है । 


बारीक तंतुओंकी शोघ होनेके पीछे क्षास या ऐसी 
दूसरी चीजोंको बुनना बंद किया होगा ओर पीछे कांतने 
की कल़ाकों खिला २ कर ज्यादा २ बारीक धागेके कपड़े 
बनानेक्ी वृत्ति पेदा हुई होगी। आज कल कांतनेक्री कलाको बुनने 
के पहेलेकी कहा समझी जाती हे यह ऐसी घटनाका ही 
परिणाम है । 


र 


चख्रों शास्त्र 
ओज्ञारकी शुरू 


सत कांतनेका पुरानेसे पुराना ओजार फिरकी या तकली 
हूं । वह आज कलर भी ऊन या बकरे वगरः जानवरोंके बार 
कांतनेंमें इस्तेमाल होती हे । गडरिये ढोर चराते २ 
रास्तोंपर इसीसे कांतते हुये आज कल भी देखनेमें आते 
हैं | धामिक ब्राह्मण जनेऊके लिथे सत कांतनेको इसीका 
इस्तेमाहल अब तक करते आये हैं । कपडे के लिये 
तकलीसे सत कांतनेक्ा काम आज इस तेजीके जमानेमें भी 
कहीं २ चरलूता हवा सुना जाता है । काॉंतनेके ओजारोंमेंसे 
आजक्रलकी मिलों ओर तकलो की तुलना करेंतो रगोश 
ओर घोंधकी उपमा दियी जा सकती है | खरगोशके साथ 
कछवेकी शर्तका किस्सा तो मशहर है | कछवा पुराना 
चर्सा है। वो निरंतर चल सकता है | खब दोडता है 
उसको ऊंघना पडता हे | आखिरी फतह तो सतत चलने 


वाले की होती है । 


तकली कांतनेका मल ओजार हे | इस लिये 
पहले उसमें होने वाली क्रियाका बिचार करलेना अच्छा 
होगा | इसकी बनावट तो सादी है। छोटे बच्चों को 
कांतना सिखानेमें यह बहुत कामकी चांज है। कांतनेका 
मुद्दा इसे झट ओर आसानी से समझाया जा सकता हैं। 
इस पर हात बंठ जानेके पीछे इससे बहुत अच्छा व मजबन 
सूत कांता जा सकता है । तकलीसे कांती हु वारीक 
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ऊनके काठियाबाडमें कंम्बल बनते हैं। वहां इसकी कंता' 
चर्खेकी कंताईसे करीब २ दुगुनी दी जाती है। इसर्क 
'कांतनेकी तेजी दर्खेकी तेजीसे आधीसे भी बहुत कम होती 
है ॥ फिर भी जहां तहां साथ रखफ़र फिराई जा सकती है 
ओर चाहे जब काम शूरू किया जा सकता है इस लिये 
इसकी कंताई की मजदुरी वक्‍त॒के हिसाबसे नहीं ग्रिनी जाती | 
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ही 


ये तकलीसें कांतनेंके दो चित्र हैं । बांयी तरफकों 
बारीक कांतनेके तरीकुका है ओर दहनी तरफ मोटा कांतने 


जे 
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का | फिराते वक्त, कम ज्यादा हचक्रोला छंगे इसका ओर 
अधर लटकती हुई तकलीके वजनका निभाव मोटा कांतनेमें 
हो सकता है । बारीक कांतनेमें ऐसा नहीं हो सकनेसे 
उसको नोचे टिकानी पड़ती है ओर इसके लिये नीचेका 
सिरा नॉकदार रखकर उसको धातु या मिट्टीक्नी रकाबी के 

किसी बरतनमें रखकर चुटकीसे फिरायी जाती है | 
चिक्रनी जगहमें रहनेसे तकली ज्यादा देर धमती है ओर 
तेजी बढती हे । 


आठ दस इंव लंबी बांसकी एक ढारू सलाइ, नीचेकी 
तरफ सलेटकी पेंसिलके जितनी मोटी रखकर उसमें फटी हुई 
सलेटको एक चकरी बठाल देनेसे तकली तंयार हो जाती 
हे । ऊपरका सिरा पतला व नोंकदार रखना चाहिये । 
चक्री बराबर गोल ओर उसका स्राख ठीक बीचोंबोच 
करके ही बेठालना चाहिये नहीं तो तकडी ठीऋ फिरेगी नहीं 
ओर सत यकरसां कंतेगा नहीं | छतरीक्षी ताडी की भी 
बन सकतो हे। उसको ढलाव रखते हुये रेतीसे यकर्सां गोल घिस 
ले। चाहिये ओर फिर डबल पैसेमें सराख करके उसीकी 
चकरी उसमें बठाल लेनी चाहिये । फिरनेमें बांसकी सलाइस 
यह ज्यादा सरल होती हे! इसकी नीचेंकी नॉक घिसकर भोंटी 
नहीं हो जाती । इस लिये यह ज्यादा तेजीसे चलती है । 

अधर लटकती हुई तक़ली में ऊपरके सिरेमें आकडेके 
जैसी झिरी रखनी पडती है। धागा लपस न जाय ओर उसमें 
अठका रहे यही इस पझ्िरीका हेतु है । 
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चलो शास्त्र 
कांतनेकी क्रिया 


कांतनेकी क्रियामें दो बांते समायी हुई हैं। तंतुओंको 
यकरसा परिमाणमें खींचना यह एक ओर बल चढ़ाना 
यह दसंरी। इन दोनों में से कोनसी पहले होती है ओर होना 
चाहिये इसका बिचार सतक्री बनावठकों समझलनेक लिये 
करलेना बहुत जरूरी हे | पनीको बांये ह्ातमें पकडकर 
दहने हातसें उसमें से सत निकालनेकी कोशिश की जाय तो 
देखनेमें आवेगा कि दहने हातक्की चुटकीसे धागेको पकड कर 
पहले बल लगालेनेसे पीछे तार खींचता हू । 


बल लगाये बिना रशोंको खींचे जाय॑ तो चुटकीमें पकडे' 
हुवे रेशोंका गठ्ठा खिंचकर बाहर आजावेगा ओर पीछेके: 
रेशोंके साथक्ला संबंध टूट जावेगा; या अगर रशे ज्यादा 
लंत्रे होंगे तो संबंध कम जरूर हो जावेगा ओर पीछे: 
बल देकर तार खींबेंगे तो रेशों के जोड में पडो हुई कमी: 
के सबब से सत में झिरी पडी हुई नजर आवबंगी, याने जितनी 
मुटाईइ का सत शुरू हुवा होगा उससे कम मुठाई वाला बना 
जावेगा छेकिन जो पहले से ही बल देकर तार खींचा जावेगा' 
तो जेसा चाहें वेसा निकाछा जा सकेगा । जो पतढछा ही: 
रखना होतो दहने हातकी चुटकी से ज्यादा बल देना पडेगाः 
ओर बांये द्वातकी चुटकी पर दबाव रखना पड़ेगा | और मोटा 
करना होतो बांये हातकी चुटकी का दबाब कम करना होगाए 
ओर थोडा ही बल लगने पर तार खींच लिया जावेगा । 
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व्तार जितना पतला करना हो उतना बल ज्यादा देना पडेगा 
ओर पूनी वाली चुटकी पर ज्यादा दबाव रखना होगा । 


याने बल चढाना यह पहला ओर अगला काम ओर 
तार खींचना यह द्सग ओर पिछला काम हुवा। पहले एक 
दो, या बारीक तार होतो उतने ज्यादा बल चढाकर पीछे सत 
खींचना चाहिये ओर खींचे हुवे तार पर जितना बल रहना 
चाहिये उतना रहा करे इस तरह बल चढाते जाना चाहिये। 
यह सतको यक॒सां रखने का ओर गोल व मजबूत बनाने का 
तरीका है । इस तरह कंते हुवे सत में रंशे चिपटे हुवे बहुत कम 
नजर आवेगे ओर हरेक रेशा जकडा रहेने से रूईंकी कमखर्ची 
ओर तारकी मजूबती दोनों बातें बनेंगी । 


लेक्रिन आज कल जो सत कंतता है वह ज्यादातर इस 
तरह कंता हुवा .नहीं होता । बल परा २ दिया न दिया 
कि पूनी में से रूर छोड दियी जाती है ओऔर इस तरह 
पर छोडते २ भरसक हात लुंत्रा करके जेसा तार बने वेसा 
बनने देकर पीछे घटता हुवा बल पूरा किया जाता है। इसमें 
तित्तबित्तर रेशे छगा इृत्ा, मोटापतछा, गांठों बाल्य, ओर 
लिहाजा कब्चा, व भग्य सत बनता है और वो खब महगा 
यडता है | कांतने में वह आसान ओर कांतने कंतवाने वाले 
को उसमें फायदा नजर आता है लेकिन आखिर को उन 
न्दोनोंको इसमें नुऋमान पडता है। कंतवाने वाला उसका जर्दों 
पनिकास नहीं कर सकता, क्योंकि वद्द सूत बुनने में महगा पडता 
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है ओर उसका कपडा खरीदने वालेको अच्छा न लगे ऐसा; 
ओर कमजोर होता है । ज्यादा न टिकनेसे उल्टी उसकी 
सिलाई सिरपर पडती है। याने इस तरह ढीले हातसे कांते हुके 
सत पर किया हवा खर्च पानीमें चछा जाता है ओर खरीदने 
वार्लोक़ा मन उत्तर कर कांतने कंतवाने वालकों काम छोड देना: 
पडता है । सारांश दवाई हुईं चुटकी से सूद काँतना 
ओर चुटकी तक बल हमेशा पहुंचा हुआ ही रखकर 
कांतना यही अच्छा सूत बनाने का उपाय है । 


इस तरह कते हये.. सतका अब कड़े सतके नामस 
उल्ख क्रिया जावेगा, ओर इससे उल्टे, याने ढील हातसे 
कंते हवे को नरम सतक नामस । एक तीसर प्रकारका भी 
सत हांता है क्विजो वह्त ही ज्यादा बल होनस जरा ढीला 
रहेतो उंतमें गिंडडली बन जातो है ओर फिर खींचनेस जल्दी 
से खुलती नहीं | एता तीखा सतभी एबी ही समझना 
चाहिये । नरम सतपर किया हवा खच जस साथंपर पडता 
है वही हाड तीखे सतका हे | एस सतको जब माड देकर 
बुनते छूगते हैं तो संवकी तरह बठकने लगता है । नरम 
संतक्ा जख्रतम ज्यादा बल लगनंस एसा सत बनता है | 
लेकिन कडा सत कांतनेकी जो रीत बतायी गई है उस 
नरह कंता हवा सत न नरम रह सकता है और न तीखा 
बन राझ्ता हैं । उसमें जितना चाहिये उससे .कभः बल तो 
२८ पाताही -नहीं क्रि, चरम बने,ओर जुरूरतसे ज्यादा बल 
लगने पर तो -हात आगे नहीं चछूपाता; चढलाने पर दूट ही 
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जावेगा; इसलिये वह .तीखा भी नहीं बन सकता। यानें 
मध्यम ही रहता हे । नरम सतको जितना बल चाहिये उतना 
लगाहो तो उसमें नरम या तीखे पन का ऐब नहीं रहता लेकिन 
वो कड़े सतके बराबर तो नहीं होता। कड़े स्‌त कीसी गोलाइ 
'र सफाई उसमें आ नहीं अकृती | उसपर कडेो सतके बनिस्वत 
रेश ज्यादा चिपटे हवे होंगे ओर मोटा पतला पन भी द्वोगा 
ही | इप लिग्रे वो दखने में अच्छा रूग एसा नही होता । 
इतना ही नहीं, उसमें ताऋइत भी कम होती हे । उसको बुनना 
कठिन होता है, ओर उसझका कपडाभी उतना कम टिकता है । 
सतको जांच 

मिलमें सतक बारेसें ६ बातोंका खयाल रखा जाता 

हैं:-- १, यकरसा हो; २. मजबत हो; ३, थोडा रूचीझा पन 
रखता हो, याने जर। खींचनेसे खिंचकर बढ जाव ओर छोडने 
पर फिर बेस का बेस हो जावे; 9. बिना रेशे चिपटा हुवा, 
व गोल हो; ७. उसमें कडा कचरा न हो; ६, गिंडुली न पड़ती हो । 

दि 

इन छे बातोंमेंसे पांचवीं बात कांतनेक्े कामके साथ संबंध 
नहीं रखती । उसका आधार पूनी साफ होने न होने पर 
है । बाकीकी ५ बातें रहीं उनमें सो पहली बात, याने 
सूतका यकसां होना, को छोडकर दूसरी सव बातें कड़े 
सूतमें आजाती हई । सूतका यकर्सां होना तो पनी अच्छी 
होतो कांतने वालेफ़ी चोकसीपर निर्भर रद्दता है बाकी को 
सब बातें कडे सतक्रा तरीका पकढ रखनेस अपने आप बस 
जाती हैं | सतमें लरूचीलापन ज्यादाकम दोनेंका आधार 
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रूइकी किस्म ओर उसके रेशेक्री लंबाई पर रहता है । 
छोटे रेशे वाली रूईमं से उसकी ताकतस ज्यादा बारीक 
सत कांता जाय तो उसमें. लचीलापन कम होगा । 


._रेशेकी रूंबाई के माफ़िक सूतके अंक 
इसलिय कितने छंब रेशें-में सो कितने अंकका सूत 
कांता जाय इसका कुछ अंदाज कर लेना चाहिय | परन्तु यह 
सिर्फ, अन्दाज ही हांगा वर्योकि एकसरीखी लंबाई के रेशों 
बाली सब रूइयां एकसरीखी ताऋत वाली नहीं होतीं । याने 
एकसरीखी लूंबाई को रंशां वाली एक सालकी रू३ मुम्किन 
डेकि दूसरे सालकी रूईके जितनी ताकृतवाली न हो। इस 
लिये जो फरफार कुदरती तोर पर हो जाय उसको हिसाब से 

रूईकी परीक्षा करक' पीछ सूतक अंक ठहराना पडेगा। 


मामली तोर पर यों समझ लेना चाहिये कि ओसतन 
आधे इंचक रहो वाली रूई में सा 8 से ८ आअंहझ कांता 
जावेगा; 3 यानी दस आनी भर लंबाई वालीमें से ८ से लेकर 

पौ > ४. कक कक 
१२; पोन इंचक्री लंबाई वालो मेंस १२ से २०; ओर एक 
इंच वाली में सं २० से ३० | एक इंच वाली रुइको 
आंध्र के तरीके से झारने पर उसमेंसे निकले हुये पके २ 
रेशों को पूनीमं स ७०-६० अंक तह कंत सकता है । 


जिस जमानेमें सिफ तकली से कतता द्ोगा उस 
जमानेंमें रू ओर अंकका मेल अपने आप बना रहता होगा 
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ओर सतक्री बनावट के नियम भी वैसेही पछते होंगे; क्योंकि 
उसवक्त, रूईकी बंबी गंठडियां खरीदने को बदले लोग डोडेड्टी 

रूई चुनते होंगे; बिनोंले हात ही से निकालते होंगे, 
ओर द्वात ही से छितराकर कांतनेश्वे काबिल, पूनीके 
माफिक रूइ तेयार करछते होगे। आज तक भी जनेऊ के 
लिये तकलोस' कांतने वाले ब्राह्मम इसी तरह रूई तैयार 
करलते हैँ । पीछे घीरो २ आदमोौकी जरूरत बढ़ती गई 
होगी ओर जरा जल्दोसो कांतनेफ़ा तरीका निकालनेको जुरूरत 
पडी होगी । 

यंत्र की शुरू 


तकलीको दातसो जितना बेग दिया जा सकता है उससे 
बहुत ज्यादा बेग लग सके इस हेतुसो पीछे से चर्ख की 
इजाद हुई होगी; ओर उसमें जल्दी २ कांतने छूगने पर 
धनुषक्की ओर पीछे घीरे २ चर्खीक्री इजाद हृ३ई' होगी। तकली 
व ओर किसी मामली चर्खें को बग में दो चार गुना फू 
तो जरूर होगा । उस जमाने में इतने सुधार स संतोष 
हो गया होगा वर्योकि इसको पीछे सदियों तक उनको इस 
खोन को आगे बढ़ानेका चात्र हवा नहीं माठम होता। 
जरूत की बढती ओर दोलत इक्ठी करने क' लिये व्यापार 
का लोभ ये ही इस प्रचंड .बेग वाठो कलोंकी ईजाद' की जडें 
हैं, यह बाततों साफ जाहिर हे | कांतने बुनने की करा 
जुरुरतकों रफा करनेक लिये ही न रही, इस हुनर की तरक्की. 
'मनके आनन्द के छिये ही न रही लेफ़िन वह विद्या तो किर बाजर 

ह 
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में जा पडी और तब हीसे इस को सत्यानाश क्री ओर 
इसके साथ ही मनुध्य जाति को सत्यानाश की परंपरा चर 
गई ऐसा मानने में अतिशयोक्ति नहीं मालठुम द्ोती । इस 
कलाको फिर जम:ने में हिन्दुस्तानका छुटकारा है ऐसा कहने 
में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


चर की किसमें 


हिन्दुस्तान के हरेक प्रांतमें चर्खे की हस्ती थोडी बहुत 
आजतक रही हईंथी | अब यह नया चखका युग शुरू 
होनेसे उन पर काम दोने रूग गया है । प्रांत प्रांतके चर्खे 
की तुलना की जाय तो दरेक के आकार व मापमें थोडा 

श ज्‌ आओ "पे का 

बहुत फुऋ देखा जाता है ओर उसी हिसाब से काम भी 
कम ज्यादा द्योता हे। हुनर न काम दोनों बातें देखी जाय॑ तो 
मारवाड ओर गुजरात के चर्खों सबसे उम्दा माछम पडते हैं। 


मारवाडके पुराने चर्खेकी दोनों पांखें पंखडियां फैले 
हुये कमलके जेसी छूगती हैं। व्यास करीब २ फुट 
होता है। गुजरात काठियाबाड में करीब उतने ही माप 
कीं लेकिन नोंकवाले दन्दानेदार चकरके जेसी वेखनेमें 
आयीं हूँ । पंजाबके चर्खेकी पांखें गोल पहिये के जैसी 
ओर क॒दमें थोडी छोटी देखने में आतीं हैं । दसरी सब 
जगह पतली तीलियों को बनी दुर्यीं छोटे बडे कृदकी पर सब 
१॥ फुट के आसपास ब्यासवाली होती हैं। आंधर्में ऐसा नहीं 
है। वहां बहुत बारीक सूत कंतता दे इसढछिये वहां २॥ फूट 
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लंबो तीलियों की बनी हुई पांखोंके चर्ख चलते हूँ | इन 
सब तरह के चर्खों में से घुमाने की आसानी, बेग, ओर काम 
ज्यादा से ज्यादा हों ऐसा कृद- ओर दरेक हिरसे का माप 
ठहराये हुये चर्खे- की तस्बीर यहां दी जाती हे । 


चर्खें के चक्कर का ब्यास कम से कस २ फुट होना 
चाहिए। ३० से पतले अंह का सूत कांतने को २॥ फुट 
चाहिए। ओर ७० से बारीक कांतने को २॥ फुट छा हो तो 
अच्छा; जो कि उतना न हो तो भी काम चल सकता है [ 


चार इंच ब्यात वाले ओर पांच इंच लंब, ठोस रूकडी 
मधंले के दोनों तरफ चार २ पांखें जिनकी घबंडाई ४ 
मटाई आधा इंच ओर लंबाई जरूरत के झ्ुवाफिक २ छे 
श॥ फुट हो, दो २ को मिलाकर, हरेह एिरे पर तोन २ इंच 
बे दो २ कांगरे कुतुर कर, यक॒यां गोलाई बने इस तरह 
जड देने से जैसा चादिए बेसा चक्कर तैयार हो जायगा 
की चोडाई 9 इंच के बदले ५ था ६ इंज रखी जाय 
तो खर्च थोडा बढ़गा लेकिन उस से चक्कर की गोलाह ज्यादा! 
यकर्सा होगी ओर फिराने में चल ज्यादा हल्का व देखने में 
खूबसूरत होगा । 
घरी छोड़े की आधा इंच मोटी सऊ:|ख की डालना 
चाहिए | घ॒री का जो हिस्सा मधऊे के अन्दर रहे उस पर 
नी से एक सत ऊंडी झिरी बना कर के मधले में 
बेठ॑|लना चाहिए ओर उस में एक इंच मोटे लोहे की चादर 


कट अं) 


८३ 


'चखो शास्त्र 


की या टोप करके चपटी कियी हयीं कीर्लों को पच्चर 
सार देना चाहिये कि जिस से घरी पर मधला लरूपसकर 
धरम न जाय । धरी चोकोर सलाख की डाली हो तो बहुत 
मजबती के साथ बेठ जाती है । उस में खर्चा ज्यादा होता 
है सही, क्‍यों कि उस का जो हिस्सा खंभों में रह्देगा उसको 
परा गोल बनाना पडेगा ओर उसमें मजररी ज्यादा पडेगी । 
गोलाई यकपां न बने तो घरी हल्की नहीं धमेंगी ओर 
घुमाने में कष्ट देगी। घुरी की लंबाई १॥ फुट रखना 
चाहिये । 


बहत से पुराने चखों में ढकडी की धरी देखने में 
आती है । जहां लकडी और मजदरी सस्ती हो वहां ऐसी 
घरी भले लगाई जाय लेकिन वहां भी अगर लोहे की धरी 
ओर घुरी जहां रगड खाती हो वहां लोहई की खोली बेठाली 
गई हो तो चर्खं के हल्केपन में बहुत फक पडेगा इस में शक 
हीं है | लकडी को घरी इस्तेमाल करना चाहने वालों को 
लकडी बहुत कडी किस्म की ( जसी कि पक्रा हवा बंबल 
या तनस या शीशम ) छगानी चाहिये। नहीं तो थोड़े 
दिन में घिस जावेगी ओर नयी घुरी छगाने का खुर्चे पडेगा। 
जेसे घुरी की लकडी अम्मुऊ तरह की ही लेनी चाहिये उसी 
तरह घरी को जहां टिकरायी जाती है वो लकडी भी बेसी 
ही मजबत किस्म की द्ोनी चाहिये । नहीं तो वो सराख 
घिसकर मोटे हो जाय॑गे ओर उन में उक्र स्थिर न घम 
क्र हिला करंगा। 


<छे 


- चखो दास्य 


घुरी जिन दो खंभों में छंगी रहती हूं, उनकी लंबाई 

१॥ फठ, चोडाई ३ इंच ओर मोटाई २ इंच रखना चाहिये ॥ 
चक्कर बडा दो तो रुंबाई उस हिसाब से ज्यादा होनो चाहिये | 
इनके सूराखों में छोहे की खोलें लगायी जातीं हैँ कि जिससे 
'सराख घिसने से बचें ओर घुरी आसानी से घसे | इस 
खोल को उपर की तरफ से खुली रखना चाहिये ओर दोनों 
खंभोंमें पीछे की या आगे की ओर से खोलके उपर के हिस्से 
तक पहुंचे ऐसा एक २ सूराख रखना चा| हेये कि जिससे 
धरी के घमनेकी जगहपर तेल परने में आसानी रहें। तस्वीर 
बताये हुये चखे में इन सूराखों की जगह ११ के अंक द्वारा 


बतायी गइ हे । 


ये थंमे एक पटरीपर जडे जाते हैं जो ४ इंच चोडी, ३ 
मोटी ओर २ .फुट लूंत्री होती हे । वेसीही एक फुट लंबी 
पटरी सामनेके हिस्सेमें होती हे । उसको तकिया कहते हैं। 
इस पटरी ओर तकिये के बीचकी रुकडी ३ इंच चोडी २ दंच 
मोटी ओर ३ फुट लंबी होती है | तकियेपर जो दो खटी 
डांडियां रहती हैं वो १। इंच चोडीं श॥ मोटी ओर १ फुट 
लंबी दोती हें । उन दोनों के बीचमें ३ इंच का फासला रख- 
कर वे १। इंच चोडे, १॥ मोटे और सालके साथ ७ इंच 
रूुंचे एक लकडीके ठुकडे से जोडी जातीं हैँ | यह टुकडा उनकी 
ऊंचाईके बीचोंबीच से जरा नीचे बेठाला जाता है ओर उसके 
-बीचोंबीच दो खडे सूराखु एक इंचके फासलेसे करके उनमें 


न 


'चर्तो शास्त्र 


सलेट पेंसिल के जितनी जाडी, बांसकी सलाइयां रखी जातीं 
हैँ । खडी डांडियों में चमरख लगे रहते हैं । 


चर्खा चलाने का हता २ इंच चोडी व उतनी ही 
भोटी और श॥ फट लंबी लकडी में से तोते के आकार का 
बनाया जाता है । 


खडी डांडियोंके बीचमें जो फासला रखा जाता है उतना 
लंबे ओर मोटे तकले के लिये ग्खना जरूरी हे। कांतना शुरू 
करने वालेके लिये बडा तकला लगाना पडता है। बुनने के काम के 
लिये नरेनरियां भरने को भी वही चाहिये। लेकिन जब बारीक तकला 
लगाना हो तब चमरखों के बीचका फासला कम रखने की जरूरत 
पडती है; भर इसके लिये इन दोनों डांडियों के बीचमें तीसरी 
हांडी रखनी चाहिये; या तकले का मोटा सिरा जिस डांडीकी 
तरफ रहता है उसके ऊपर लक्कडी का एक टुकड़ा कील सें 
नड देना याहिये ओर उसमें चमरख एऋ-सतह पर रहें ऐसा 
पराख करलेना चाहिये | एसा करनेसे बारीक तकलेके लिये 
चाहिये उतना फासला रह जाता है । बारीक तकले के लिये 
ज्यादा फासला रहे तो तकलेक्की लंबाई ज्यादा रखनी पड़े 
ओर उस पर मालाक्ा खिंचान जरा ज्यादा रंगे तो वो लूचक 
बावे  भोर आसानी से न फिरे; शायद झुककर बरू भी 
खाजाय । ओर तकलछा जितना बडा होगा उत्तना आम तौर 
पर॒ उसके बल खाजाने का ज्यादा अंदेशा; ओर ज्यादा 
लंबे को सीधा करने में मेहनत भी ज्यादा पडती है । इन 


<८द्‌ 


चर्खा दार््तर 


सब कारणों से उस बीच के फासिले को कम रखना 
जरूरी है यानेज्यादा से ज्यादा तकले की लंबा के घोथे 
हिस्से के जितना रखा जावे । 

यानें नये चर्खो बनवाये जाय॑ तो कांतने वालेके सामने की 
तरफ जो डॉंडी रहती है उसमें वो बीचका लकडी का टुकडा 
लगाना जुरूरी हैँ । तस्वीर में उस के रहने की जगह ३ के अंक से 
बतायी मयो है । पुराने चर्खा में जहां डॉंडियों के बीच का 
फासला ३ इंव या इमसे ज्यादा हो उनमें यह टुकंडा लगा 
लेना आसान है ओर उचित भी है । 


अगर चर्खें का तकियेबाला हिस्सा हिलडुल करता हो 
ओर उमसमें कुछ ठोऋन पीटने से बिगड जानेका डर दो या 
फेरफार करने से ज्यादा खच यें उतरना पडता हो तो यहां 
तस्वीर में बताय गय हैं बेसे भड्डे बीचकी रूबी पठली के सिरे 
पर पेंच से जड लन ये काम चल जाता दे । ऐसे मुड्डे दो 
अढाई इंच का चोकोर लकडी का एक २ टुऋडा लेकर हातोंद्ी बना 
लिये जा सकृत हैं। बांच के चारों खड डंडे जो इंतनी ही लंबाई 
के हैं बांस की खपावी के बने हुये हैं | मुट्ठोंका कद थोडा 
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चखो शास्त्र 


बढ़ाकर सिरेवाले दोनों डंड, बांस के बदले लकडी के लगाये 
हाँ तो मोटे तकल के लिये भी काम में आ सकते ई 
ओर उनपर नरेनरियाँ भरनेका काम भी हो सकता है । 


ये मुड्डे बढ३ के पास बनाने सें, पेंच के साथ, शहरों में 
तीन आने पड जाते हैं। इन में चमडे के चमरख लगे हूँ उन 
की कोमत आधा या एक आना पडता है | तकला छतरी के 
तार का बनाकर डाला हुवा हे। उसक्री कामत तीनेक आने 
पडती हे । गांवों में ये सब चीजे सस्ती बन सकतो हैं । 


चर्खेके लिये ढकडी 


बंबल की पकी हुई व सखी लकडी चर्ख के लिये 
सबसे उम्दा होती है । इस लरूकडी का कुदर्ती वजन चक्कर को 
सरल बनाने में मदद करता है। इस के साल झट हिलडुरू 
नहीं जाते । पके हुवे देशी सार्गोन का भी अच्छा चर्खा 
बनता हे | मलबारी का भी बन सकता है | मलबारो साग 
की लकडी नरम होनेसे उसमें मजदूरी कम पडती है। लेकिन 
लकडी की कीमत ज़्यादा पड जाती है ओर चर्खं में वजन 
भी जितना चाहिये उतना नहीं होता । | 

चर्खा बनाने में खास २ ध्यान में रखने की बातें थे हैं:- 
(१)साल सलंग होने चाद़िये; ओर ढीले नहों बढ्कि बराबर सटे 
डुये बेठे होने चाहिये । जिन सालों में नीचे से पच्चर ठोकी 
गयीं हों वो बनावट दोषवाली समझनी चाहिये । (२) चक्कर 


८ 


वा दास 


सामने की डांडियों की सीध में होना चाहिये। तिरछा होगा 
तो माला उतर पडेगी। थंभे समकोण में न बेठने से दी 
ज्यादातर चक्कर तिरछा फिरता है, (३) मधले में धघुरी 
मजबती से बेठी हुईं होनो चाहिये। यद्द चोज झट नजर पढें एसी 
न होने से बहुत से चर्खों में बढ़ई बेपरवाह्दी करते हैं. ओर 
ख्रीदनेवार्लोंको पीछे से बहुत मुश्किल पडती हे । उनको सुधारनेम 
पीछे से जो मिहनत और खर्च पडता है उससे तो थोडी मजदूरी 
ज्यादा देकर खातिरीवाडा चर्खा लनेसे ही सस्ता पडता हू । 
(४) हता, घरीको सिरे को चोकोर करके बेठालना चाहिये ओर 
उसके अन्दरके सराख में लोहे की चोकोर खोल रखनी चाहिये 
ताकि वो सराख घिस करके बडा न होने पावे । 


नये चर 


ऊपर वर्णन किया गया वह पराने ढंगका चर्खा है । कांतने 
की हलचल होने के साथ ही छोगोंको पुराने चर्खे में तबदीली 
करने का, व उसके बेग, कद , कीमत व खूबसूरती में खधार 
करने का चाव पंदा हुवा । कलों के जमाने में बरसों तक रहें 
डुये होनेसे लोगोंको पहले विश्वास न हुवा कि पुराना चर्खा सारे 
देशकी कपडेकी जरूरत रफा कर सकगा। यह देखकर बम्बई वाह 
प्रसिद्ध महाशय श्रीमान रेवाशंकर जगजीवन जोंद्रीने ५०००) रुपये 
का इनास निकाला ओर पराने चर्खों से १० गुना काम दे 
'ऐसे देशी बनाबट के चर्खों के बनानेवालेको यह इनाम मिलेगा 
णसा जाहिर किया गया । प्रांत प्रांत को कारीगरोंने कोशिशें 


८९%, 


चर्खों शास्त्र 


कीं | किसी से जेसा चाहिये था वसा सुधार नहीं हवा 
दसके बदले पांच ओर आखिरको तीन गुना काम दे ऐसी 
घटाई दु' शर्ते को भी अभी तक कोई नहीं पूरा कर सका | 
श्री० रेवाशंकर जोंहरीकी तरफसे कितने ही अच्छे शोधकों को 
पैसेकी मदद भी दी गई, पर इनाम तो कोई भी छे नहीं 
सका ओर इस इनाम को निकले 9 बरस हो गये तो भी 
आजके इस यांत्रिष्च जमाने तक में देशी चर्खोंकी कारीगरी को मात 
करे ऐसा एक भी कांतने का यंत्र तेयार नहीं हुवा । 


ताहम तरह २ के चर्खें बेचने के विज्ञापन छपते रहते हैं 
ओर किसी काम के हों न हों बिक्की होती रहती हे । 
खरीदने वाले बहुत दफा ठग जानेकी शिक्रायत लिखते हैं । 
लोगों के जोशका खूब ग्‌ रफायदा उठाया गया हे। पर अब भी 
वहुत घरों में चर्खें दाखिल होना बाकी है | 
खरीदनेवा्लों को जानना जरूरी दे कि सादा चर्खा ही काँतने 
का सबसे अच्छा ओजार हे। इस पुराने 
चर्खे के हते की बाज में छोटोश्ी मंची बिछा 
कर उसपर बेठ करके सब ठीकठाक हो एसे चर्खे पर जब 


काम किया जाता हू तो आनंद की लहर उठने लगतीं हैं । 


का 


चंखें. की चक्र को दोनों पांखों के सिरों पर 
डोरी की चोकडी बनाकर मालाके फिरने 
के लिये. गोल सतह तैयार कियी जाती है इस डोरी 
को जोती कहते हैं | बिना जोती वाले चर्खें में ( याने 
कि जिसमें पांझों को जोडने के बदले समूचा।  गोछू 


९.० 


चला शारत्र 


चक्र ही बनाकर लगा छिया जाता है ओर मारा 
के लिये झिरी कियी हुई होती है ) मालाका तंगढीलापन 
कायम रखना मुश्किल होता हे । ओर अगर तंगढीली रखी 
जा सके तो भी जोती पर घमने वाली माला ज्यादा सरलता 
चलती है ओर वो कभी लपसती नहीं । 
माला:--तकछा जितना बारीक उतनी माला भी पतलों 
रखनी पडती हैं । बारीक तकले पर मोटी मांठा लगायी जाय 
तो तकले पर जोर और रगड़ ज्यादा पडने से वह थरोंने 
लगता है | थर्राते हुये तकले से अच्छा सूत नहीं निकलता 
ओर बार २ टटा भी करता हैं | छाते की सलाई के 
जितने मोटे तकछे पर, गहें सीने की डोरी के जितनी 
मोटी माला ठीक दहोगी। मालाको अच्छी तरह बढरू 
दे कर सख्त बनाना जरूरी हे नहीं तो जल्दी ही घिस कर 
टड जाती है। मोम लगाने से माला ज्यादा चलती है। राल 
' धर तेछ का मत्हम छगाने से ओर भी ज्यादा टिक्रती है । 


माझा बांधना न जानने से वह बार २ ढीली हो जाया 
करती है। उसके एक सिरेपर छोटा बडा न हो जावे एसा पक्का 
नाका बना लेता चाहिये। गांठ पतली से पतली छगानी चाहिये 
दूसरे सिरे पर भी एक गांठ लगाकर उसको उस 
नाक में से निक्नालक्र दो चार आंटियाँ देकर आखिरी आंटी 
में अटका देनी चाहिये | चर्खा चले तब नाक्रा आगे ओर 
दसरे सिरेक्री आंटियां पीछे रहे इस तरह से माला बाँघना 
चाहिये; उल्टी तरह से बांधने से चर्खा चलने पर वे आंटियाँ 


श्र 


चर शास्त्र 


तकले के साथ रगड़ छग कर पीछे को लरूपसती हैं. ओर 
थोडी ही देर में माला ढीली हो जाती हे 
तकला-चर्खे का बहुत जरूरी हिस्सा तकला हे । सत अच्छा 

बुरा, या कम ज्यादा कंतना तकझू पर निभर रहता है । 
जरा भी बल हो तो कांतने की तेजी में -फर पडता हे । 
सत की जात में भी फक पडता है ओर कांतनेवाले को 
आनंद नहीं आता | जब तकला अच्छी तरह चलता दो तो 
तेजी बढायी जा सकती है ओर कांतने का शोक नहो उसको 
भी कांतनेका मन हो जाता है ओर कांतना ओोडने को जी नहीं 
चाहता । छोटे २ पत्थरों व कंकरों में होते हुये खछ २ 
करते प्रवाह को देखनेकों ओर उसकी मोठी आवाज को सुनते 
रहने की किसी भी आदमी की इच्छा हो जाती हे बसे द्वी 
अच्छी तरद् घूमते हुवे तक़ले पर सूत निकालने को हर किसी 
को इच्छा हो जातो हे । 

तकली की नोंक लंबे ढलाव वाढी होनी चाहिये ॥ 
याने सिफ सिरे पर थोडा सा हिस्सा घिसकर नोंक बनाठली 
होवे, तो तकले पर से सत बार २ लपस जाया करता है 
ओर काम में बाधा आती है । सिरेपर करीब एक इंचकी 
दूरी में खूतकों लपेंटने को दिशा में अगर रेतीसे 
घिसकर तिरछी शझिरियां करदीं जाय॑ं तो सतको लपसने से 
बचाने में खब मदद मिलती हे | 

तकले का कद निरनिराला होता है । उसकी लूंबाई 
ओर मोटा पतलापन सूत के मोटेपतलेपने पर निर्भर हैं । 


ण्र 


चखो शास्त्र 


पर जिसने कांतने का अभ्यास अच्छा करलिया हो वह तो 
चाहे जिस अंकका सत एक ही कद के तकले पर 
कांत सकता हे | छातेके तारके तकले पर ८ से ६० 
अंक तक का सूत कंत सकता हे | इससे बारीक कांतने में भी 
कोई बाधा नहीं हे। ऐप्ते तकले हातों बनाये जा सकते हैं। 
दस ग्यारह इंचके एक टुकड़े को एक सिरेपर तीन इंचकी 
लंबाई तक ढलाव रहें एसी तरह रेतीसे चारों तरफ से एक 
सरीखा घिस लेना चाहिए, ओर दूसरे सिरे पर भी एक सूत 
लंबी चोरों तरफ से सरीखा ढलाववाली नॉंक निकाऊ 
लेनी चाहिये । दोनों सिरोंपर नोंके बीघोंबीच एक ही सीध 
में आवें ऐसी होनी चाहिये | लंबी नॉकके यकसां होने की 
जुरूरत, कांतने का काम ठीक हो इसी लिये पडती है ओर 
इसरी नोंक्रकी, तकछे को जांच करने के वक्‍त सरल घमाने के 
सुभीते के लिये। छोटी नोंकको बांये दात की तजनी के सहारे या 
दृतेली में ओर लंबी नोंक को दहने हातकी इतेली में टिका- 
करके दहने दात की चुटकी से तकले को घुमाने से तकले 
में कुछ बल पडा हुवा दे या नहीं यह मालंम पड जायगा॥ 
अगर फिरने में थर्राहट मालुम दो तो समझना चाहिये कि 
कहीं न कहीं भरोड हे ओर सरलतासे फिरती होतो सीधी 
समझना चाहिये । दोनों हतेलियों के बीच में तकले को 
जोर से घ॒ुमाने की आदत जरा कोशिश करने से पड़ती है । 
मरोढ द्ोतो आंख के सामने सीधी लकोर में पकडकर जांच 
करलेनी चाहिये और पीछे ऐरन पर उस मरोडवाले हिस्से 


ढड् 


चखा शास्त्र 


को रखकर द्वतोडी से धीरे २ ठोंक कर उसको बेठालना 
चाहिये । दरेक ठोक के मारने के पीछे. तकले 
को आँख की सीधमं रखकर देखलेना चाहिये ओर ज्यों २ 
बल मालम पड़े ठोंकते जाबा चाहिय। जब आंख से न 
समझा जाय तब इतेली के बीच में फिर तकला फिराकर 
देख लेना चाहिये । इस तरह कुछ दिन अभ्यास करने से 
तकला सीधाकरना आसकता है | 

सीखनेवाले, तकलपर अभ्यास करने के बदले कच्चो छोटे 
की सलाइपर करें तो ब्रहतर होगा। पोलाद के तकले में 
सिखाऊके हातसे, बहुतसे जरा २ से बल पड जाने का दर है 
ओर उसको फिर सुधारना कठिन होता है ।॥ 

एऐरन की जगहपर पोलादकी दो इंच चोडी ओर आधा 
इंच मोटी पट्टी में स दो इंचका टुकडा कटवाकर उसको लकडी 
के एक छोटे चोकोर टुकडे में जडलिया जाय तो काम चढ 
जाता है | हतोडी दो छट्ांक बजुनकी ओर असली पोलाद 
वी रखना दीक होगा । यः दो आओजार हरेक कांतन बालेके 
पास होना चाहिये क्योंकि 

सीथे तकले बाला चर्खा यांजिक चर्खक्ली 
जरूरतको भुला दे ऐली चीज, है यद्ध याद रखने 
के काबिल बात हे। 

तकलेको तन्दरुत्त रखना दो तो कांत चुकने के पीछे 
उसको चर्ख पर नहीं रहने देशर निकार करके 
किसी अच्छी जगह पर उठा रखना चाहिये । 


९ छ 


चखो शास्प्र 


पघडी--तकले के जिस भाग पर माला फिरती है 
उसपर लपेटी हुईं गरारी के जेसी चीजकों पघडी कहते हैं । 
उडिद के आठे के साथ बाल मिलाकर लाहीसे . चिपका 
करके भी यह बनायी जा सकती हे ओर आकडे के दघसे 
| गूंदसे चिपकार कर सूत लूपट करके भी बनायी जा 
सकती है । चारों तफः यक॒सा गोल लूपेटना चाहिये, नहीं 
तो तकले को थरथराहट हूगती है । ओर कडी न लिपटी 
हो तो मार उसमें धंस जाती हे ओर ऊंडे खड्डे पड जाते 
है, इससे भी तकछा घूमता २ अठकजाता है । 
प्डीकी लंब।|ई चमरखों के बीचमें तकलेका जितना 
हिस्सा रहता हो उतनो रखना चाहिये | अगर कम रखी जाय 
तो कांतनेके वक्त तकझला आगे पीछे हुवा करता है और कांतने 
में बाधा डालता हे याने पघडीका फायदा न सिफ यरारीका 
काम देने काह्दीहे बल्कि तकलेक्ो चमरखों के बीचमें जडा हुवा 
रखनेझा भी हे । 
पघडी सारे हिस्से पर न लपेट कर बीचमें भालाके लिये, 
औरसराखों के पास दोर्नों सिरॉपर तकलेकों आगे पीछे न होने 
देने के लिये सत लपेट दिया जाय तो भी झाफी होगा ओर 
एंसा करना ही बेहतर है, क्योंकि छोटीसी पघडी बनानेमें 
समय तो बचता ही हूं । पघडीसे तकरूका बहुतसा हिस्सा खुला 
रहनेसे उसको जांचना ओर टेढा हो गया हो तो सीधा करने 
में उसको निकरारऊ डालनेकी शायद ही जरूरत पढ़ती है 
ओर पडे भी तो उसको काठना बहुत आसान होता 


ष्ज 


चखीो शास्त्र 


हे | पघडी के बदले लकडी की छोटीसी गरारी लगा दी 
जाय तो भी काम चल सकता है । 


कही २ बिना पघडी को ही तकला चलाया जाता है | 
और मालाको लूपसनेसे रोकने के लिये उसकी लंबाई दुगनी 
रख करके उसको, दोहरा नहीं, पर दो फरे लगाकर बांधते 
हैं | दो मालायें अछूग २ हों तो उनके ढीली तंग होजानेका 
संभव है । एक ही मालछाहफ्े दो फेरे लगाकर बाँधने से 
माला के दोनों फेरे सरीखे तंग रहनेसे वो ठीक काम देती 
है | पर पधडी वाले तक़लेपर इकहरा माठा रखनेसे चर्खा 
जितना ' हल्का चलता है उतना नंगे तकले से नहीं 
चलता ओर उसमें थरथराहट भी पेदा होती है | इसके 
अलावा तकढ॑पर थोड़े सतकी कुकडी बन जाने को पीछे सत 
लपेटनेके बक्त, तकला घमते २ रुक जाने लगाता है और पघडी 
वाले तकलेकी तरह सरपठ नहीं चढूता | इस छिये. पघडी 
वाला तकला इस्तेमाल करनाही अच्छा है । नंगा तकलछा 
इस्तेमाल करने वालोंकी दलील यह है कि उससे छोटे 
व्यासका। चाक काम दें सकता है ओर वैसा चर्खा सस्ता 
पडता है | इस बारेमें इतना ही कहना काफी होगा कि 
जहां पहले से ही इस तरहके चर्खो हों वहां तो चाहे 
वे भक्त चलें पर नये बनाने में तो चाक छोटे बनाकर सस्ते-: 
पन के लोभमे पडना उचित नहीं । पहलेवालों में भी अगर 
चाकके आरोंमें लकडीकी पदट्चियां जोड कर ब्यास बढालिया 
जाय ता ज्यादा ख्े में नहीं पडना पडता | 


य्द 


चरखी शारत्र 


पराने हिलडल करनेवाले ऐबीले चस्रके बदले 
कांतने वालोंको अच्छे नये चर्खों दिये जायं तो सतमें बढ़ा 
सुधार हो जाता है ओर कांतने वार्लों का जोश भर तेजी 
भी बढ जाते हैं । 


पघडी की मसुटाई कमसे कम तकले से दुगुने 
व्यासको रखना ठीक होगा | बहुत ज्यादा मोटी रखने से 
फायदा नही है उल्दा नुकसान है । 


चाक को एक फरे से तकलेके ७७ से लेकर १०० फेरे होते 
हों एसा चर्खा ६ से ३० अंक तकका सत कांतनेक लिये काफी 
होगा । एस चर्खे से द अंकका सूत कांतने में चार पांच 
चक्कर फिराना पडेगा ओर ३० अंकका कांतनेमें आठ दस 
चक्कर होंगे इतनाही फक पडता है | ३० से ज्यादा बारीक 
सत कांतनेकों तकलेके फेरे बढ़ाना बेहतर होगा, याने ४० 
६० या ८० अंक कांतना हो तो तकले के फेरे १५७ के 
करीब रखना अच्छा हं। १०० फेरे करने वाले चखे पर इतना 
बारीक न कंत सके यह बात नहीं हे। ज्यादा फेरे करने वाला 
चर्खा हो तो मेहनत बचती है.आओर काम भी थोडासा ज्यादा 
दोता हे । क्‍ 
बल का परिमाण;--मिलके  निरनिराले अंकों 
के फी इंच सतमें बल का माप. द्विसाब से रखाजाता है । 
यद्द द्वावब हात के सत में काम नहीं आता; तो भी 
एक दूसरे अंक्के बलके फ् का अन्दाज हरूगा 


० 


चर्खा शांख्रः 


संकनेके लिये यह हिसाब जान 'तो लेना चाहिये । काँतने 
पु 


अपने चर्खों में तकले के फेरोंका माप रख सके 
इस के लिये भी यद्द हिसाब जान लेना जरूरी हे । 


किसो भी अंक के वर्गेमलकों ३॥ से गुणा करने से 
उस अंक के एक इंच के बलकी संख्यां भालम हो जाती हे। 
बानेके सत में ३॥। के बदले ३॥ से गुणाकरने से जो संख्या 
आवे उतने बल एक च में दिये जाते हूँ ।याने ताने से बाने 
का सत कम बलवाला रखा जाता- है। ओर बानेसे तानेके सूत में 
रूुईं भो बढ़िया इस्तेमाल होती हे क्योंकि बाने से तानेके 
सूतको ज्यादा घषेण पहुंचता दे । हातके सूतको तो कांतने 
में जरा संभाल रखी जाय तो ऐसी जुरूत न पडे ओर 
वह तो जुराकमजोर रूई का सूत भी हो तो बुना जा 
सकता दे क्योंकि द्वातसे बुनने में ताने को बहुत थोडा घर्षण 
होता है । परन्तु कांतनेवा्लों को इतनी तालीम सव जगह 
अभी नहीं दोयी जासकी। इसी लिये अच्छी रूइ से कांते हुये 
दातक सूतकों भी जुलदे द्वातमें में छेते हुये. डरते हूँ । 


उदाइरण:--(१)९ अंक- के तानेके काबिल मिल के 
में एक इंच पर कितनं बल लगाना चाहिले ? जवाब:-€ का ब - 
मल ३, उसको>८३॥-१ १ | बाने के काबिल सूत में ३०३॥-१०॥ 
(२) २७ अंक के ताने के काबिझ मिलको सत में फी इंच्मे 
कितने बल हछरगेंगे ? जवाबः २७० का वर्गमल ७, उसको>»<३॥[८- 


१२८॥ उसी अंक के बाने के काबिरक सतमें ७०८३॥-१७॥ । 


थ्८ 


चर : शारत्र- 


इस - से जाहिर हे कि अंकका परिसाण जिस द्विसाब से 
ज्व 'ता है उस हिसाब-से बल .का प्रिमाण फी इंच. बढ़ता 
नहीं हे बल्कि अंक का परिसाण- तीन गुना बढ़े .तो बढरू का 
सिफ्‌- करीब डेढ़ शुना बढ़ता: है । 


चमरख:;--तकले को पक्रढ रखनेवाली चीजकों चमरख 
कहते हैं । ये विशेष करके चमडे के होते ई 
'इस  छिये इनका ऐसा वाम पडा द्वोगा। बसे तो. 
चमरख कई चोजों के बनते हैं | कहीं तो दंतवन' की जेसी 
लकडियों पर डोरी कसकर बनालेते हूँ । कहीं मेज की रस्सी 
को ओर कहीं केतकी को बनालिये जाते हैं । इन में खयाल 
रखने की बातें ये हैँ:--(१) तकलछा जिस सराख में रहे वो तकले 
को घिरावे से जरा भी बडा न हो याने उसमें तकलछा इधर 
उधर न होता रहे ओर दबे बिना फिर भी सके | (२) तकछा 
जिन सर्राखों में घमे उन सराखों की मोटाई ज्यादा चोडी 
नहीं होनी चाहिये । चोडाई जितनी कम उतना रगड़ लगने का 
हिस्सा भी कम, इस लिये तकला उतना हल्का फिरंगा । 
(३) चमरख अक्कड हों ओर तेल देने से नरम हो करको मुरड 
जाय॑ ऐसे नहीं होने चाहिये । (9) तकले की निरंतर रगढ 
छगकर सूराख्‌ जल्दी बडे हो जाय॑ ऐसे नहीं होने चाहिये । 


ऐसे चमरख बगर कमाये हुये चमडेके अच्छे बनते हैं, 
जिसके कि घीं भरनेके कुलडे, मदंग, नक़ारे व उनके 
तसमे वगेरः बनते हैं 4- ऐसा चमडा सख्त 


९९, 


चसी शास्त्र 


दोनेसे चमरख जल्दीसे नरम होकर रूचक नहीं 
पड़ते ओर उनके सूराख भी बडे नहीं हो जाते । उनमें 
रगढ घहुत कम लगनेसे तकला बहुत हल्का फिरता है । 
ने चलते भी बहुत हूँ । परन्तु कुत्ते चहे व बिछियां इनको 
उठाले जाते है इस लिये सावधानी रखनी पडती है। ऐसे 
चमरख कहीं भी मिल सकते हूँ, गांवों में तो शायद इनकी. 
कीमत कुछ भी न पडे | 
चकरी--चमरखों को बाहरको तकलेके हिस्से पर, 
जहां कि सूत लपेटा जाता है एक चकरी लगायी जाती 
है । वह सतकी कुकडोको सहारा देतो हे। चकरीका 
सहारा रखकर शुरूमें मोटी ओर पीछे ढलावको साथ उतारमें 
लपेटी हईं कुकडी को खोलनेमें देर नहीं लगती । भागे 
पीछे लपंठकर ऊंची नीची बनायी हृ३ कुकडी जब खोली जाती 
है तो सत बहुत टटता है जोर वक्त बर्बाद होता हैं । 
कहीं २ बिना चकरी रखे दोनों सिरोंपर ढछाव ओर बीचमें 
गठ्ठा, ऐसा करते हैं, पर ऐसी तरह लपेटने में खब संभाल 
रख़नी पडती है | इसलिये चक्ररी रखकर यकसां आकार की: 
कुकडी भरना ही अच्छा है | 
. चकरी का कद डबल पंसे से बडा रखना अच्छा नहीं 
है क्‍योंकि बडी चकरी जोरों से फिरते हमें तकके को बाधक 
होती है कई बार अच्छा सीधा तकहका सिफे चकरी के 
ज्यादा घेरे के सबब से घजता द्वे । चकरी सपाद न हो ओर 
आांको टेढी हो तो जोरसे फिरते वक्त उसपर हवा का असर 
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बहोता है और इस्प्ते तकला थरथराने रूगता है | इस करा 
-वजन भी जद्दांतक हो कम द्दोना चाहिये | पतले तकले पर 
कुकडी थोडी छयादा मोटी बनजाने से भी वजन बढ़ जाता 
“है और तकल्य थर्राने लगजाता है इस लिये चकरी का वजव 
उस पर जितना कम रंगे उतना अच्छा । सींग को खरादसे 
उतारी हुईं चकरी या कागज के मोटे तख्ते में से काटलियी 
हुई चकरी अच्छा काम देती हूं। नालियरी या तूबढी की भी 
-चकरियां बनीं हैं। पर इन चीजोंछा कुृदर्ती गोल, पेंच पडा 
हुवा हिस्सा चकरीमें नहीं आना चाहिये । चकरी को पिछाडी 
खिसकने से रोकने के लिये गंद लगाकर थोडा सतत लपेद- 
दिया जाता ईं नहीं तो कांतकर कुकडी बनाते हुये दबाव 
पडकर चकरी पीछे खिसकजाती है ओर कुकडी बिगडजाती हैं| 


कुकडीः--कुऊडो डेढ़ दो तोलेकी होजाने पर परीते 
"पर चढ़ा लेगा चाहिये, ओर ऐसी दो कुकडो की एक अट्ठी 
“बनाना चाहिये | जहां बडी गैंदकी सी कुकढियां बनागी 
जाती हैं और अट्वियां भी आधपाव पावभर तक कीं बनायी 
जाती हैं वहां बुनने वार्लों को बडा कष्ट पडता है | ऐसी 
-अट्डियों को खोलनेके समय. जब सिरा खो जाता है तब 
'खोजना मुश्किल होता है। बडी देर लूगजाती हे ओर सूतका 
भी नुऋसान होता है। इसलिये बडी अट्टियाँ बनाने -में कोई 
फायदा नहीं दे । बारीक सतक्की दो अढाई तोलेकी और 
मोटे सतकी चार पांच तोले से ज्यादा वृजनवाली अट्टी नहीं 


न्यनानी चाहिये । 
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परीले की किस्में--चर्खेकी तस्वीर में चख्के साथ 
जो परीता लगाया  हुंवा 'हो वो एक इंच मोटी, व ६. इंच- 
ब्यासवाली, गोल, रकडी की चकरी के अन्दर १० नंबर के 
'लोहेऊके तारके ६ टकडे .सरीखे फासले पर. जडकर बनाया, 
'जाता है । तार के सिरे लंबवत्त घमाकर, २। इंच चोडा' 
'9' फुटका' घेरा बने एसा चकर' बनाते हैँ | दरेक सलाइई 
'के सिरे के मुडे हुये हिस्से के दोनों ओर पर थोडा २ 
किनारा' रखा गया हे ताकि सत इव दोनों ऊंचाइयों 
की नीची सतह पर रहे ओर इचर उधर उतर न पडे। 
कुकडी बनजाने पर तकले को निकालकर उसकी डुंबीः 
'नॉक परीते की तरफ रहें ऐसी तरद बांये हात में, खडी" 
डांडियां रहतों हैं उतने' फासले पर रंख कर धागा परीते पर 
लगादिया जाता है। परीते के ठीक नीचे तारका एक खुला 
भांकडा पटरी पर लगाया हुवा द्वोता हे | इस आंकडे के 
अन्दर हो करके धागे को परीते पर लगाकर कांतने के वक्‍त. 
घ॒ुभाते हैं उसी तरह चर्खों को चढायें तो अट्ठी बहुत जल्दी से 
बन जाती है | कुकडी ठीक तरह से बनायी गई दो तो एक. 
मित्रिट में १०० फेरे अड्डी बने ऐसी तेजी से काम द्वोता है । 
अड्ठी बनाते समय मालाऊो चाकके चारों ओर अच्छी तरद्द लपे2 
कर बांध लेना चाहिये या बिल्कुल नीचे “निकाल डालना. 
चाहिये' नहीं तो वह घुरी कः आसपास लिपटकर टट जायगोी. 
या खराब हो जायगी । 
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अट्टी बनाने का मामूली तरीका तो छे या; चार पांखों 
वाली बांस की परीतियां. दे जेसी कि सब जगह इस्तेमाल की 
जाती हैं । वो इतनी सादी चीज है कि उसका बयान करना 
फिजूल होगा । चाक, से वैसी तो द्वातों, दी बनायी. जा 
सकतीं हैं । 


अड्ठी बनाने का तीसरा तरीका अटेरन दे | 





ऐसी परीती बनाना बहुत आसान है । एक बांसकी 
खडी खपाची ( जिसकी लंबाई १४. से २ फ़रूठ जितनी 
जरूरत हो रखी जा सकती दे ) के दोनों सिरों पर दो आडी 
खपाचियाँ डौरी से मजबत वांधी. हों, ओर इन दोनों भ्ाडी 
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इस से उठाया जा सके और अटेरन को जितना वक्त, भी 
सफ करना न पड़े । 
पानी फुफकारने की ज्ञरूरत 


तक ले पर से परीती पर लरूपेटा हुवा सत उतार 
लेने के पेइतर [पुरानी कांतनेवाली ओरतें प्रानी से 
डसको फुफकारती ६ | सूतकी मजूबती बनी रखनेक ल्यि 

काम जरूरी हे । रस्सी बनाते वक्त जसे अच्छी 
तरह बल चढालेने के पीछे उसपर गीला चिथरा रग्ड़ा 
जाने से बल बेठ जाता है ओर फिर रस्सी को द्वात 
में से छोड देने से बल शायद ही उखडता है ओर अगर 
पहले रस्सी छठ जाय तो बहुत सा बल निकल जाता है 
उसी तरद्द सूत भी बहुत से रेशों की बनी हुयी एक बहुत 
पतली रस्सी है उसपर चढे, हुये बलकों कायम कर देने के 


लो प 


लिये पानी फूंकगा वही गीले चिथड़े से रयडने के 
बराबर है । 


पानी फुफकारने का तरीका:--आमतोर पर तो 
आधा क॒छ्ला भरकर. होट दबाकर म्‌ हमें से सांस को दबाव 
साथ बाहर निकालने से कछ कापानी बाहर निकरू कर 
सांस के जोर से बोछार सी उडती है ओर उस वक्त अड्डी 
को फिराते हुये रखने से हो ओसकी तरह उसके चारों तरफ 
लगजाती दे ओर सूत बहुत गीला भी नहीं हो जाता। छेकिन 
इस तरइ फूंकना नये सीखनेवालों को जल्‍दी से नहीं आ 
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जाता ओर आ जाय तो पसंद नहीं आता | कोई २ इसको 
उच्छिष्ट मानकर करना नहीं चाहते । ऐसी कोई बाधा 
न आवे वेसी एक फूंकनी सत्यराग्रहाश्रस में बनकर इस्तेमाल 
होना झुरू हुवा द्ै- ओर वों भअच्छो काम देती है । उसकी. 
तस्वीर यहां दी जाती है । 





ऐसी फुंकनो कंलई के पततर की या तांबे पीतलको;. 
इस तस्वीर को देखकर, कोई भी पत्तर का काम करनेवारू 
बना सकता द्वे । इसका कद इस तस्वीर को कद से डेढ़ गुना 
होगा तो काफी होगा | इससें:-- 


१. यद्द फुंकः मारनेकी नली दे |. २, यह बारीक नली 
हे कि जिसमें से फूंक के साथ .पानी बाहर_निकलता दे ओर 
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उसकी झीनी. बोछार उड़ती है .। ३. वह पतली नलीका डब्बी 
को अन्दर का दिस्सा है | इसकी अन्दर का सिरा डब्बी 

गोलाई के. सबब से मोडा जाता हे । नीचे तक के. पाती 
को पहच सके यही इस मोड का हेतु है । यह नली जितने 
पानी रहे उतना ही पानी उड सकता है | 9. थद्द 
पानी भर रखनेकी डब्बी है। ०. यह डब्बी का मुंह हे ) 
६, यह मृंह पर लगाया हुवा डट्ढा है । फूंक मारनेकी नली 
में से जो हवा निकलती है वह जब पतली नल्ीको रुगती हे तब 
एक' तो नली में से डब्बी कापानी बाहर आता है ओर दुसरे 
झीनी बोछार बनकर उडता है । कहा भरकर मंह से फुंकने 
में भी एसी ही किस्मको किया होती हे, यह जरा ध्यान से 
देखनें से समझमें आ सकता है । 


एसपी फकनी कलूई के पत्तर की बनाने से आठ 
आने के करीब में बनेंगी ओर पीतल या तांबे के पत्तर की 
बनाने से बारह आने के करीब पड़ेंगे | इकट्टी बनाने से 


सस्ती पडेंगी । 


राष्ट्रीय पाठशालाओं में जहां कि कांतने का काम होता 
हो, दो या तीन गुने कदक्की ऐसी फंकनी बनवा कर उसपर 
पिचकारी कीसी डांडी लगाकर डट्टा रूगा लिया जाय तो 
वद्द पिचकारी सब विंद्रार्थियों के लिये काम आसकगी | डट्ढा 
जरा सख्त बेठता हुवा होना चाहिये जेसा कि पेरगाडी की. 
पिचकारी में चमडे की चकरी रूया हुवा होता है ।: 
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में तो ऐसी एक फंकनी रखकर उसमें कागज या 
कर 
भातुकी अछूग २ छूटी नलियां रखने से झूठी हुये बिना एक 
डी फूंकनी बहुत से आदमी इस्तेमाल कर सकते हूँ । 


फुफकारा हुवा सूत--थोडी देर तक सखने देकर सत 
'पपरीती परसे उतार लेना चाहिये । गीला उतार लेने से झट 
'सूख़ता नहीं ओर पीले २ दाग पड जाते हैं। उतारकर जिस 
तरफ सूत बह खाबे उसी ओर उसमें ज्यादा बल चढाकर 
के दुहरों करलेना चाहिये ओर खब ऐंठ करके एक सिरे के 
नाक में दूसरा सिरा घुसा देना चाहिये कि जिससे खोलने के 
वक्त आसानी से खुल जाय नहीं टो बहुत दफा ऐसा न करने से 
सूत उलझ जाया करता हे ओर वक्त, व सूत बिगडते हैं । 


एसपी अट्ठियों को कपडे में बांधकर रखना चाहिये । खुली 


इवा मे लटकाना अच्छा नहीं | वेसा करनेसे थीड़े २ ररी 
धोरे २ करके उखडने लग जाते हैं । 


अक निकालनेका तरीका . 


८४० गज लंबा सत लपेट कर अट्टी बनायी जाय तब 
एक परी अट्टी बनतो द्वे । मिल की एक अद्दी में सात 
बराबर हिस्से करके एक धागे से आंटी छगाकर के बांध इये 
होते हैं याने हरेक हिस्सा १९० गज लंबा होता हे । 

१ रतल (पोंड) में ८४७० गजुकी जितनी भद्टियां बनें 
उतने अंक का दो सूत गिना जाता हैं याने € हों तो ६ 
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अंकका, १० हों तो १० अंकका ओर ४० हों तो ४० का | 
इस प्रकार मिलके सूतकी गिनती की जाती हे । 


इसी हिंसाब का उपयोग द्वात के सूत में भी करना 
अच्छा दोगा । इससे सतका यकसांपन बनाये रखने में बहुत 
मदद मिलती है । द्वाततक्त सतत का अंक निकालना हो तो 
अट्ठियों का कद ओर उनमें घागों की तादाद मिलको सतके 
मवाफिर रखना चाहिये या उम्र हिसाब से मिल जाय एसाः 
कद व तादाद रखना चाहिये । 


थोडे ही सत का अंक निकालना हो तो तोलों से 
हिसाब करना पडेगा | एक तोला याने रतलू का करीब ४० 
वाँ भाग हवा । “४० गज का भी ७० वां भाग करना 
पडेगा । याने एक तोलछे में २१ गजक्की अट्टियों जीतनी समायें 
उतने अंकका बह सूत हुवा। जो सूत एक तोले में २१ गज 
उतरे वो १ अंक का ओर ८३ या १२६ गृज निकले तो 
क्रम से 9 व ६ अंक का होगा । 

इससे भी कम सूत का अंक निकाछना हो तो एक 
आनोभर के वजन का इस्तेमाल करना चाहिये। एक आनीभर 
याने ६ रतीमर वजन में श| गूजु सत समाये तो एक अंक 
का होगा । ७ गज सत समाये तो ४ अंक का ओर १० 
गज समाये तो ८ अंक का होगा । ह 


दूसरी तरदद यों कहिये कि १॥ गज का टकडा लेकर 
कांटे में रखने से एक आनी का आधा या चोथाई या आठवां 
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पफि जो भी वजन चढे उतने अंक का यो सत॑ होगा। ऐसा 
हिसाब करनेके लिये बहुत बारीक ओर परे बांटों की जरूरत 
पडेगी। अग्रेजी. दवा के लिये ग्रेन को बांट आते हैं वे छे 
लेने से आसानी रहती हे उसको ११ श्रेन एक आनी के 
बराबर होते हैं । | 


चख्‌ की तस्वीर में दिये हये परीते का घेरां 9 फूट 
में एकाघ इंच कम हे एस परीते के १६ फेरे २१ गज 
बराबर द्वोते हैं । इससे इस परीते को फेरे गिनकर वजन 
कर लेने से सतका अंक निकालना बहुत आसान रह्दता है। 


उसका हिसाब इस प्रकार ह:--एक छतोले में इस 
परीते को जितने फेरे समाय॑ उनको १६ से तकसीम करदेंने 
से सत का अंक निकल आता हूँ याने ११२ फेरे सतका 
वजन १ तोला हो तो ११२ को १६ से तकसीम करने 
७ आया | वंही सत का अंक हुवा । जो उसी अदड्टीका 
वजन आधा तोला द्वो तो ८ तक्सीम करना चाहिये 
और चोथाई तोला दो तो ७ से । दो तोले हों तो ३२ से 
तक़सीम दिया जाय | द 


पाठशाला के विद्या्थिकों को इस तरह अंक निकालना 
बहुत सहरू पढता है ओर थोंडे गणित जाननेवाले विद्यार्थियों 
को ऐसे हिसाब करने से थोडा ज्यादा गणित सीखने को 
मोका मिलता दै | 
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दिलचस्प सवारू--. तोले वजनवाली एकसत की 
प्भट्टी का एक सिरा अहमदाबाद के मीछ- के पत्थर को बांध दें 
ओर दुसरा सिरा उसका मद्देमदाबाद के मील के पत्थर तक 
जो कि ११ माइक २॥ फर्लोंग ओर ३७० गज दूर दै पहुंचे 
तो वो सत कितने अंक का होगा ? इस सवार का जवाब घर 
में चर्खे का संवन करनेवाले मातापिता व पाठशाला में वहां 
का शिक्षक अपने लडकों स' हल करवा लेंगे एसा मानकर 
यहां इसको एस द्वी -छोड दिया जाता हे ॥ 


इसका तरीका यह दहः-लंबाई को गज निकालकर उसकी 
'धरी अट्डियां कितनी होती हूँ यह निकाल लेना चाहिये । 
वेसी अट्टियां एक रतलू में कितनी समाती हैं यह निकाल 
लेना चाहिये। जवाब जो आवेगा वही पूछा दुवा 
अंक द्ोगा । 


राष्ट्रीय पाठशाल्लाओं में जहां कांतने का काम जारी हो 

ओर जिन घरों में छडकों को दिलचस्पीसे इस इनर की तालीम 

दी जाती दो वहाँ बारोक वजन करने का तराज रखना 

चाहिये। लडके अपने सृत की हंरेक अड्ठी तोलें यह जरूरी हे 

क्योंकि इससे अंक पहचाननेका उनको अभ्यास आप ही आप 

दो जाता हे ओर जिस अंक को कांतने की इच्छा द्वो वही 
कांतने की योग्यता भी आपही आप आने लगती है । 


साथ ह्वी लछडकों को ओर दूसरे कांतनेवा्लों को हरंक 
अट्टी अम्ुक संख्या के तारों की ही बनाकर उतार लेनेकां 
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जरूरत खब अच्छी तरह समझा देना चाहिये। सरीखी लंबाई 
वाली भद्ठियां होंतो अमुक गज लंबा कपडा बुनने में कितनी 
अद्ठियां लगेंगी यह आसानी से कहा जा सकता हे। निश्चित 
अक मालम द्वो तब भी यद्द बताया जा सकता है। लेकिन 
अगर सत यक्सां न दह्वो या लंबाई प्री न हो तो द्विसाब 
में फक पड जावेगा । यकसां लंबाई की अट्ठियां बनाने से 
यह भी फायदा हे कि अट्दियां हल्की भारी माछुम पढें तो 
एक सरीखा सत चुन निकालने में आसानी पडती है । 


कांतने का बेग 


अंक निकालने की आदत रखने से, देखते द्वी सूत का 
अंक कद देने की आंख को आदत पडजाती है ओर इससे 
मांगे दये अक का सत कांतने की लियाकत आती है । ह्वात 
में से तार के निकलते ही वो कोन से अंक का होगा इस बातकी 
आंख अटकल कर छेती है ओर तब उंगली पर जरूरत 
के मुवाफिक दबाव रखकर के जेसा चाहिये वेसा कांता जा. 
सकता है । और कांतने का बेग भी इससे दिनोंदिन बढता 
चला जांता है ओर कांतनेवाले को मालम होने लगता है कि 
अंक बदलने से बेग भी बदरू ही जाना चाहिये ऐसा नहीं 
है । अंक बारीक करना हो उसी हिसाब से रूईं ओर पनी 
भी उसके लायक रखी जाय तो मोटे ओर बारीक अकों में 
बंग करीब २ एक ही रखा जा सकता है | बहुत दी बारीक 
अंकों के बेग में तो ऐसा तजुर्वा करके देखा नहीं दे । 
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बेग बढाने. का तरीका--लडकों को सामने 
घडियाल रख कर उनका ध्यान एक मिनिट में कितने 
तार निकालते है इसपर छगाने से धीमे कांतने की 
आदतवाले तेजी से कांतनें छथ जायंगे । कितने द्वी धीमे 
कॉतनेवार्लों का बेग कोशिश करने से भी बढ़ता नहीं था 
उनका इस तरकीब से याने घडियारू को देख २ कर कांतने 
से बढ़ गया है | एक मिनिट में ३ द्वात खेंचनेंवाले « 
खेंचने लग जायंगे ओर ७ खेंचनेवाले ८ खेंचने छंगेंगे | इस' 
तरह फी मिनिट दो द्वात ज्यादा खिंचने से फी घंटे १००-१७५० 
गज की लंबाई बढ जाती है । 


घृडियाल नजर को सामने रखकर कांतने का भेद 
चित्त लगाकर कांतना है | “हर काम करने में, चाहे जमीन 
खोदी जाय, दाने साफ किये जाये, अमण किया जाय, क्रिसी 
भी काम में वक्त का माप रखें तो शक्ति बढती है । 
कारखानों के अन्दर मजदुरी करने को जानेवालों को उनकें 
मालिक मापा हुवा काम देकर के मजदरी देते हैं इससे मजदूर 
लोग अपने काम में फुर्ती करना सीखते हदेँ ओर चज्याद। 
कमाते हैँ । पैसे के लिये पेदा की हुई फुर्तीसे पैसा ज्यादा 
पेदा दो जाता दे सही; परतु फुर्तीका ध्येय जद्दां - पैसा हो: 
वहां पेसा मिलने तक द्वी फुती टिकती हे । पैसा बढा कि 
फूर्ती नष्ट दो जाती दे ओर पीछे ऐश आराम दी फुर्री की 
जगद्द केठेती है | जहां सुत्ती को दुर करसे के हिंये ,वक्त 
' मापकर काम क्रिया. जाता है वहां ही असछो ताूूत बढ़ती 
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है ओर वही टिक्की हुई रहकर के चित्त को एकाग्र बनाती 
है । इस प्रकार एकहदी काम में भावना का फके: पंडने से 
नतीजे में जमीन आसमान का फक पड जाता है । 


आजक्रलू सत्याग्रहाश्रम में तेज से तेज चाल फी घंटा ७४० 
गज तक की दे । देशी चर्खं पर यह बेग बहुत काफी है। 
इस बेग से कंता हुवा सूत १७ अंझ का ओर अच्छा यकूसां 
निकला था | उसकी रूई आश्रम में ही उगायी हुई थी ओर 
बह सरती कपास के बीजकी थी । ऐसा बेग तीन घंटे से 
क्‍्यादा टिकना मुरिकल हे पर अभ्यास क्या न करडाले कुछ 
कटा नहीं जासकता । ऐसा बेग दर किसी में नहीं होता यह 
मानकर भी इतना तो सिद्ध होता है कि पुराने ढंग के सादा 
चर्खें की ताकत जितनी आम तोरपर समझी जाती हे उससे 
ज्यादा हे ओर अगर कोई इसके पीछे पडे तो अच्छा काम 
निकाला जा सकता हे । 


इस चर्खेपर ३५० गज फी घंटा सत कांतने की ताकृत 
हो जाय तब कांतनेवाले को समझना चाहिये कि अब 
हात जमा है । फिर अभ्यास बढाने-से फी घंटा ४०० र 
89५० गन का बेग हो जाय तो, अच्छा कांतना आगया एसा 
समझा -जासकता दै ।.फी घंटा ५००. गज के करीब को गति 
तो किसी २ में द्वी देखने में आती है.। 


कांतनेवा्ों को बहुत दर्फा ऐसा प्रश्न: पूछा - जाता दे 
कि फी घंटा कितने तोले सूत निकलता है? यह सवार अधूरा 


श्र 
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है-। अंध बताकर ऐसा सवाल किया जाय तब तो ठीक भी. 
होगा बाकी बैसे तो पूछनेवाले ने सोचा- हवा अंक तो शायद 
कांतेनेवाक ने आजमाया भी न हो; इस छिये फ्री घंटा 
कितने गज कंत सकता हे ऐसा सवार पूछा जाय ती इसका 
जवाब कांतनेवाला अप्॒रुक गज, इतना कहकर एकहदी फिकरे 
में दे सकता है । 

फी गज का बेग जान लेने पर जिस अंछहछ का चाहें 
उसके तोले गिनऋरः निकाले जा सकते हें मसलन ३७० गज: 
की बेग हो ओर १० अंक का सत कंतता हो तो कितने 
तोले होता होगा, इस का हिसाब इस तरद्द होगा:-१० अंक का 
सत १ रतरू में १० अट्टी समावेगा; याने हरेक अद्ली 
(या ८४७० गज) का वजूबव ७ तोड़े हुवा । 
फिरतो त्रिराशिक करना रहा । अगर” १० अंक का 
८४० गज कांता द्वोतो 9 तोडे वजुन होता है तो ३७० 
कांता हो तो उसका वजन कितना होगाः-३०५०)९४-८४० 4 
जवाब ह तोले आवेगा ययाने १ तोला ओर करीब .११ आनीभर । 


इसी तरह फी गज का वेग -जाननेसे चाहे जिस अंछ 
का वजन निकल सकता है | । 
बेठने का ढंग. 


कांतने वालों के बेठने का ढंग निरनिराढा देखा जाता 
है । चर्खें की लंबाइ जब कम दोती है... थाने ३ - फुटके 
बदले २। या २॥ फुट द्वोती हद तो कांतनेवाठा चोकड़ी 
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मारकरके बीच में बेठता है। ओर इत्ते पर रहनेवाला उसका 
दहना ह्वात व पूनीवाला बांया द्वात कंधे से लटकते रहने के 
बदले दोनों ही द्वात सीधे होकर के फिर सिकुडते हैं । फेंफडों 
को कसरत देनेके लिये दोनों द्ात खुल्ले करमे की ओर 
सिकोडने की एक तरद की कसरत में जेसे द्वात लंब्रे छोटे 
किये जाते हं उस किस्मक्री सी मिहनत एसी तरह बेठकर 
कांतने में द्योती हे | इस ढंग से कांतने में थकावट जल्दी 
आवगी यह तो जाहिर है | तस्वीर में बताया गया है उस 
तरह मांची के ऊपर या ज़मीन पर बेठकर कांतने में बहुत 
स॒भीता रहता हे ऐसा त्जबा हुवा दे | इस ढंगसे बेठकर 
आठ २ दस २ घंटे लगातार कांतनें में भी बहुत 
थक्रावट नहीं छगती | माचीपर बेठने में पैर 
बदलने का सुभीता होने से बुत वक्त, तक काम करनेपर. भी 
उचाट नहीं द्ोती | बढी मातायें कभी एक पैर और 
कभो दोनों, चर्खों की अगलीं पटरी पर लंबे करके . बहुत 
आराम के सोथ कांतते हुये नजर॒पडा करती हैं । उनका 
दददना द्वात हत्ते'पर इस ढंग से रहता दे कि कंधे से कोन्‍्द्री 
तक का हिस्सा द्विले बिना रहता है, ओर सिर्फ कोन्ही के 
नीचे का दिससा ओर कलाई ही फिरते हैं । इस से दत्ता 
चलानेवाले दहने दवात के कंधे को भाराम रहता है। ओर बांया 
द्वात भी जो कि कांतने का काम करता है, ऐसी सरल गति 
सें फिरता है कि उस को भी बहुत कष्ट नहीं पडता । चलने 
फिरनेमें मं द्वात इलता दे उसी गति से यह द्वाते आगे पीछे 
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होता है । ऐसे ढंग से बठने में तारकी लंबाइ भी अच्छी 
निकलती है | २॥ से ३॥ फुट ओर किसी के हातसे इस से 
भी ज्यादा लंबा तार निकलता हे। कांतने क. बंग में इससे 
कुछ बढती द्वोती हे । 


परन्तु लंबा तार निक्रालने से बेग अवश्य बढे ऐसा 
नहीं समझना चाहिये । बार २ तार टठते हों तो उल्टा 
घटे । जिस को अपनी पूनी का भरोसा द्वो वद्दी हछंबे तारसे 
ज्यादा काम निकाह संकता हे । 


जब इस तरह आराम से बंठऊक[र मीठी गुजारव करते 
हुये चख से कांतने का काम चलता हो तो मन को इतनी 
शान्ति मिलती हो कि कांतनेवाला जोश में आकर गानेकी 
तान में चढ़ता है । संकल्प विकल्प दर भग जाते हैं। 
की एकाग्रता से आनन्द की लहर आती है, इस कथन का 
अनुभव, चेन से काँतनेवालों को पत्यक्ष्य लेते हूथे. देखा 
है । यदद भी तजजुर्बा की हुई बात हे कि कितनी ही बहिनों 
को कांतने के काम से मानसिक दुःख की सुध न रही 
शारीरिक व्याधि' से होनेवाली चिन्ता से मक्त होने के चिर 
भो कांतते वक्त उनझे चेहरों से नजर आजाते हैँ। मिहनत- 
वाले कामों के पीछे प्राप्त की हुई विभान्ति-सक्रिय विश्वान्ति- 
का संतोष कांतने के काम से मिलता द्वोने को बात उन्ही के 
मुं इसे सनी हे । ये सब चर्खों के संगीत को फायदे हैं । 


११७ 


चखो शास्त्र 


सत्याग्रह्ाअश्रम कें राष्ट्रीय विद्यामन्द्रि के संगीतशात्री 
जीने चर्खो का संगीत” शीषक लेख में गुजराती नवजीवन में 
एक बार लिखा था कि:--- ' 


स्वामी विवेकानन्द जब पंजाब ग्रयेथे तब वहां बूढ़ी 
ओरतों के द्वार्तों में खेलते हुये चर्खों में से निकलती हुई 
'सोइढं! ध्वनि. सुनकर उनको समाधि का सुख मिलाथा एसा 
उन्होंने एक जगह कहा है चर्खेका चाकू ओर 
तकछा जब यथास्थित हों, तकछे को पहनाइ हृइः पघडी 
सफइदार हो, तकला भी, सज्जन के हृदय की तरह सरल हो 
ओर जहां २ घरषंग का संभव हो वहां २ स्नेह (तेर) 
ओतप्रोत हो तब द्वी चर्खं में से संगीतध्वनि निकल सकती 
है | तंबरे की घोडी ओर उसपर के रेशम के तंतु यथास्थित 
'करनेमे॑ जितनी कुशलता की जरूरत पड़ती है उतनी ही 
'चर्वार्टक करने में पडती दे । तंबरा अच्छा हो पर जो घोडी 
' अच्छी तरह न बठाली जा सकी हो तो तंबरे की आवाज 
'कन्द होती हे ओर वह कानकों प्रा आनन्द नहीं देती। 
'बर्खें कामी यही हार है। अच्छे चर्खें की पांख जब ठीक 
रः से हव। को काठती हुई चलती*हे तो हवामें ऐसा अच्छा 
आन्दोलन हो जाता हे कवि मानों मरुद्रणों का समह छझुन्दर 
आहाप लेता हो | एक तरफ से एप चर्खो पर बेठकऋर सत 
निकालना ओर साथही दूसरो तरफ से चर्खं की तंबरे के जेसी 
आवाज के साथ जदे २ वक्त २ की रागें निकालना इसके 


हे! 


जसा आनन्द देनेवाढा दूसरा क्‍या काम हो सकता हे ! 
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पूनी पकडने का ढंग 

पूनी पक्रडने का ढंग भी निरनिराछा होता हे । थोड़ी 
लंबाईवाले चर्खे में: बीचरमें चोकडी मारकर बेठकर के कांतने- 
वारा चित्त हतेली रखकर के तकली पर कांतने के वक्त 
जैसे पूनी पकडते हैं वेसे पकड़कर कांतता. हे .। यह तरीका 
जोरों से कांतने के छिये मुवाफिक नहीं हे । अंगठा. और 
तजनी के पोरे का इस्तेमप्नाल करने से ज़्यादा मुवाकिफ 
आता हे । परन्तु वैसे पकडने में भी. निराहापन देखने में 
आता हे |. क्रितनेक लोग अ गूठे के नीचे तजनी व. मध्यमिका 
रखइझइर बीच की , खाली जगह में पूनी रखकर के तार 
निक्रालते हैँ । इस तरह पनी पकडने से उंगलियों के बीच में 
रहनेवाली खाली जगह में पूनी के कूछ रेशे बिना दवे हुये 
दी रहते है ओर तार निकालने के वक्त खाली जगह में 
रहनेवाले रेशों पर .परा दबाव न रखा जासकने से वे चाहे 
जेसे निकल पडते हैं ओर इस से सूत का यकृ॒सांपन बिगढता 
है | सत यकसां निकालने के छिये दरेक रेशा उंवली को 
खबर रहे इस तरह पर उसके दबाव के नीचे से निकलना 
चाहिये यद्द बात गोर करने के काबिल है | इसका अच्डी 
तरह अमल करने लिये पनी को इस तरह पकडनी , चाहिये 
कि पूनी के सब रेशे अंगूठे ओर तजेनी के दबाव के नीचे से 
निकठुऋर तजनी के पहले पोरे के सिरे पर द्ोकरगुजरें । तंबाकू 
सूंघने वाले जिस तरद तंबाकू को नाक के भागे घरते हैं 
उस तरह पूनी पकडना चाहिये । ओर जैसे नाक जितर्नी 
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चादे उतनी दी तंबराक अंगठे ओर तजनो की चुटकी छोडती 
है उसी तरह आंख जितने चाहे उतने द्वी रशे चुटकी से छरटें 
तो मनमाना तार निकाझा जासकेगा । 


आंध्र देश की स्त्रियां पत्ते की दोहर में पूनी पकड कर तार 
निकालतीं दे | वे अंगूठा ओर अनामिका के पोरों से पत्ते 
पर दबाव रखकर के रशे छोडती हैं ओर सत चिट्टी उंगली 
पंर घिसता दवा निकरता है | पनी ज़्यादा छरंबी रखने का 
रिवाज दोने से वो लचक न पड़े, ज्यादा देर हात में 
रहने से दब न जाय, या छितरा न जाय, ओर मेली न हो, 
इन सब मनशाओं से पत्ते की दोहर में पूनी पकडने की चाल 
पढी दोगी। अहमदाबाद की महासभा के प्रदर्शन में आंध्र 
की मंडली प्रयोग बता रही थी उस वक्त उनमें से कातनेवाडी 
ओरत की चाल फी घंटा २७५ गज को करीब देखने में आई 
थी। आंध्र के ढंग से साफ कियी हुई रूइई की बारीक पनियां 
बनाकर अंगठे ओर तर्जनो की चुटकी सो कांता जाय तो 
देखने में आवेगा क्लि इस ढंग से बेग बढाया जा सकता है । 
पनियां छोटी हों तो थोडी २ देर में नयी लेनी 
पड़ती हैं इसलिये उनमें दबने या भेली होने का डर नहीं 


रहता । 
सत की मोटाई 

सत के अंकों को एक दूसरे को साथ लुंबाई में 

जितना सबंध हे उतना मुठाई में नहीं हे । याने दो अक के 
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सत से चार अंक का सत दरगुना लंबा होता हई | लेछ्िन 
मठाई उसकी आधी नहीं होती । 

अंडों की लंबाई गणाकार के द्विसाब से बढ़ती दे पर 
मुटाई गणाकार के वर्गमल के हिसाब से घटती दे । इसी 
हिसाब के वमृजिब यहां १ से ४० अं्ों तक के सूत की मुठाई 
का कोठा दिया जाता हूं । यह कोठा अमुक गज कपडे में अमक 
अंक का । सत कितना चाहिये यह दर्याफ्त करने के लिये बहुत 
काम आवेगा सत की मठाइ जताने वाली जो संख्यायें दी गंशइ 
हैं, उनका अर्थ यह है कि तारों को पास २ बिछाने 
उतने एक इंच में समावेंगे; याने अमुक अंडर की मुटाई 
को लिये जो संख्या दी गई द्वो वो एक इंचक्रा उतना हिस्सा 
है एसा समझना चाहिये । 

मोटाई का कोठा 


अक १ इंच में अंक १ इंच में 
तारों की संख्या तारों की संख्या 
२ २७॥| १८ ध् ११४७७ 
रे ३९ १९ *«. १३० 
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.. इस कोठे को देखने से माहम पडेगा कि जब अंक चार 
गुने होते हैं तो उनकी मुटाई चारगुनी घटने के बदले सिफ 
दुथुनी ही घटती है । ओर सब अंहों में यही हिसाब रहा है । 
१ अंक्की मुटई 9 अंक से आधी हे । २ अंक की ८ से 
आधी है, ३ को १२ से | यही संबंध आखिर तक जारी 
रहता हे । 

गणित का तरीकाए--गणित से मोटाई जानने के 
तरीके के लिये यहां एक सवाल हलकरलेना ठीक होगा। सवाल:- 
अगर .७ अंककी मोटाई ७३ दो (एक इंचक्रा ७३ वां द्विस्सा 
दो) तो १४ अंककी मोटाई कितनी होगी ? अगर तिराशिकसे यह 
द्विसाभ हल होता हो तो ७३ को १७ से जुरब थोर ७ से 
तकसीम देना चाहिये । छेकिव तरीका यह है कि ७३ का 
वर्ग करके फिर छझसको १७ से ज्रब ओर ७ से तकसीम 
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करना चाहिये ओर जो जवाब आवे उसका वर्गमूल निकाल 
लेना चाहिये; वही १४ अंछ की मोटाई होगी। ७३१०७३१९१४ 
+७-१०६७८ उसका का वर्गमल १०३ ओर - कुछ अपर्णोक 
आता है | १४ अंक की मोटाई १ इंच में १०३ तार कोठे 
में दी हुई दे । 

सतकी मोटाई जानने से लाभ यह हे कि 
इस से निरनिराले अंकोंकें सृत का कपडा बुनने में ताने में 
कितने तार रखना चाहिये यह माहम हो जाता है;। 
जलाहे तो अपने तजबे से अन्दाज लगाकर हिसाब 
निकाल लेते हैँ लेकिन इस का हिसाब जान रखा हो तो नये 
आदमी को फायदा हे । 

'ताना और बाना--कपडा बिनते समय कर्घे पर जो 
लंबे २ खडे तार नजर आते हैं उनको ताना कहते हैं ओर 
आडे बाना कहलाते हैं । ह 


फनी (कंघी)--ताने के तारों को करधे पर नजृदीक २ 
लेकिन यकसां फासले पर क॒तार में जमा रखने को लिये एक 
लंबी कंधी कीसी -चीजु रखनी पडती हे उस फनो कहते हैं । 


कपडेका पन्‍्द्दा जितना रखना हो उतनी ही फनी की 
लंबाई रखी जाती है ( बुनने में कपडा थोडा सिकुडता है 
इस लिये पन्‍द्ता जितना रखना हो उससे फनी दो तीन इंच 
ज्यादा लंबी रखनी पडती है) । ओर जो सूत बुनना हो उसके अंक 
को मुवाफिक ताने के धागों की तादाद. उसमें पिरोई जांती: 
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है | इस तादाद को दर्याफ्त करने के लिये सूतके अंकों की 
-मोटाई का द्विसाब जानना जरूरी है। 


सूत की मोठाई को ३ से तकसीम देंने स्रे जो जवांब 
आवे उतने तार ताने के एक इंच में रखना चाहिये । 

इस दह्िसाब से तारों की संख्या रखने से घोती ओर 
साडी के काबिल पोत होगा, लेकिन अगर कुर्तें या कोट के 
लिये गुफ्‌ कपडा बुनना दो तो मोठा" की रकम को २॥ से 
तकसीम देना चाहिसे। 
यह दिसाब यकर्सा सूत के लिये द्वे। अगर सूत मोदा 
पतला द्वो तो उस के मुवाकिक दो चार तार घटाइर तारों 
की तादाद मुकरिर करना चाहियें। सूतमें मोटापतलापन 
ज्यादा हो तो इस हिसाब में बडा फुझ पडता है । मोटे 
तारोंका खयारू करको तादाद भुकर्रिर करनी चाहिए। नये २ 
लोगों को सत में मोटापतछापन बहुत होने से बुनवानेवाले 
को अच्छी तरद्द गोर करके काम लेना पडेगा ॥ 


कांतने की मजदूरी ठहराने का तरीका 

कंताइ के द्रोंके बारें में अजानकारी होने से कांतने 
के आन्दोलन को बड। घक्का पहुंचता हे | अगर मजदररी कम 
दी जाती हो तो सत खराब कंतने रूगता है, ज्यादा दीजाती 
होतो सत महंगा पडता दे । कंतवानेवाले को अंक की भी 
जानकारी होनी चाहिये । नहीं तो रुत में सुधार नहीं किया 
जा सक्रेगा ओर काम में तरकी नहीं दो सकेगी । 
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देश की आजकरू की आर्थिक स्थिति में छे अंछ के अच्छे. 
सूतकी कंताई फी रतल चार आने खचना बाजिब दे। कद्दी २. 
दो या तीन आने रतल कंतवाया जाता दे । वद्द सत ज्यादातर 
६ अक से मोटा द्ोता है ओर खुराब ढंग से कांता दू वा 
दोता द्वे । जहां २ ऐसा द्वोता द्यो, वहाँ अगर यक॒सां, गोल,. 
बलदार, ओर मन चाद्दे अंकका सूत तैयार करवाना हो तो 
ज्यादा मजुदुरी खचनी चाहिये और वह भखिर को महंगी 
भी नहीं पढती | 


६ अंक के चार आनेका दर बाजिब मानकर उसी 
हिसाब से किसी भी अंक के दर लगाये जायेंगे तो वे बराबर 
निकलेंगे । ६ अंक के १ रतहू के, याने ८४०८६ गज सूत 
के चार आने पाने ४८ पाई हो तो १०७ गज की मजरी: 

पाई हुई । 


अगर कांतनेवालों को दरेक अट्टी में एकसोपांच २ गज 
स्तकी लटें बनाकर हरेक को एक मजबत धागे आंटी 
डालकर बांधने को समझाया जा सके तो मजदूरी बुकाने में: 
कुछ भी देर न रंगे । कभी २ उन बांधी हुई छटों में 
एक दो को गिन लेते रहने से कंतवानेवाले को ठगे जाने का 
डर नहीं रहेगा ओर कांतनेवालें को भी नहीं। 


इसी दिसाब से जुदे २ अंकों को लिये मजबरी का दर 
निकाल कर यहां पर कोठे में दिया जाता हैः 
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या, फी अंक की आठ पाई गिन कर दी जाय तो 
हिसाब मिल जायगा | 

कांतनेवाले को ८ घंठें की कंताई को दो आने घर बेठे 
मिले तो काफी हे ऐसा मान लें तो फी घंटा किसी भी अंक 
का सत ३१७ गज कांतना चाहिये | 


मजुद्री चुकाने में आम तोर पर कंतवानेवाले बारीक कांतने 
वाले की तरफ ज्यादा उदार रहा करते हैं | जहां मोटा और 
बारीक कांतनेवा्लों को एक ही तरह की रुईं ओर एक ही तरह 
की धनी हुई द्वी पनियां दी जातीं हों वहां 'तो एसा करना वाजिब 
ही हे; अगर. ऐसा करने पर भी कांतनेवाला ओर साथ ही 
कॉतवानेवाला दोनों ही चुकसान में रहते हूँ क्योंकि काँतनेवाले 
को इस तरह रोज ८ घंटे के दो आने नहीं मिरू सकते ओर 
कंतवानवाले को ज्यादा मजदरी देते हुये भी अच्छा सत्त 
नहीं मिलने पाता । 


उपाय यह दे .कि बारीक, काँतनेवाले को अंक की 
यारीकी के मुवाफिक अच्छी किस्म की रूई देना चाहिये 
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आर उतना ही. धुनकने में भी फर्क करना चाहिये। इस बात 
का खयाऊू रखकर अगर फी १०७ .गृजु की १ पाई के हिसाब 
से मजरी चुकाई जाय तो इसमें किसी को ठगे जाने का 
संभव नहीं रहता | कांतनेवाले की चोकसी के मुताबिक 
मजुरी में थोडी कमोबेश, करना तो कंतवाने . वाले क 
हात की बात है. और लेना कांतनेवाले की मर्जी की 
बात हे. | 

इससे यद्द समझ में आ सकेगा कि बारीके कंतवाने 
में सिफ बढ़िया रूई ओर अच्छी धुनकने के दाम ज्यादा 
देना पडे इतनाही फेर पडना चाहिये। 


मोटे पतलें सूतका अथेशाश्र 


बारीक सूत कंतवाने से बढ़िया रूई और घुनकने का 
खच छ्यादा पड़ेगा सह्दी लेकिन यह पहले बताया जा चुका 
है कि सत का अंक बढता. है. तब उसकी लंबाई के 
द्विसाब से उसकी मोटाई घय्ती नहीं है याने जितनी घटनी 
चाहिये. उस से कम घटती हूं । 

याने, जेसा आगे कहा है, रूंबाई 9 गुंनी बढेः तो 
मोटाई 9 गुनी घटने के बदले सिर्फ. दगुनी घटती है । इससे 
साबित दह्ोतां है (कि 9 अक -को स्रत की जगइ १६ अंक का 
स्त लगाना हो तो ताने में तारों को तादाद चोगुनी नहीं 
बढ्कि दुगुनी द्वी लगानी पडेगी | 
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साथ द्वी इससे. यह भी साबित द्ोता है कि कपडा 
बनने में छ अंक के बदले १६ अंक का सत छगायें तो 
उतनी दी लंबाई वाले टुकडे में १६ अंक वाले सत का 
कपडा वजन में आधा निकेलंगा । 


दपरी तरद्द से कहना द्वो तो यों कह सकते हैं कि 
एक ही तोल के ४9 अंझ के सतत में से जितना कपडा 
बनेगा १६ अंक के में से उससे दुगुना होगा । क्योंकि १६ 
अंक के सत में तारों की तादाद तो दगनी ही लगेगी पर 


लंबाई चोगनी हो जायगी । 


इस बात से यह साबित होता है कि कपढा 
जितना बारीक बनावेंगे उतना रूई का बचाव द्वोगा । लेकिन 
जितना बारीक कांतना हो उतनी रूई बढिया और इस लिये 
ज्याद' कीमतवाली लेनी होगी ओर धुनाई भी ज्यादा 
पडेगी इसलिये जितनी चाहिये उतनी बचत न रहेगी। अगर 
कद्दीं बुननेवाले बारीक बुनने को आदी नहों तो मजदरी 
जरा ज्यादा बेठेगी ओर बचत ओर भी कम रहेगी 
बल्कि शायद बचत से मजदूरी द्वी बढ जावेगी । लेकिन 
जहां सब बात मामली हो वहां तो दिसाब को मवाफिऋ 
दीं बचतं रहना चाहिये । 


यद बात आंध्र के सूत में छागू होती है कि नहीं 
इसका द्विसाव करके देखा नहीं है । आंध में जो रू॑ई 
काम में ली जाती हे वद्द कुछ बढ़िया. नहीं होती | 
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बढिया रूई लेकर अगर प्‌नी बनाने के वक्त में बचत की 
जाय तो वहां भी यह बात साबित दोना सुमकिन है । 
सारांश यह कि रूई के बढ़ियापन ओर करा की निपुणता 
पर इस बात की सकता का आधार हौ। 

अगर ४ अकके कपड़ोंको बदछे सब लोग १६ अंक 
को पहनने छगें तो कपास की आधी उपज काफी हो । एऐथा 
करने से जो आधी जुमीन बचे उसमें ज्यादा अनाज पेदा 
किया जा सकेगा या गायबेलों के लिये घासचारा उगालिया 
जा सकेगा । विचार करनेवाले को तो इसमें से देश के 
अंथशान्न को कई बातों का निवेडा होता हुवा नजर आवेगा। 
इस पुस्तक का यद्द विषय नहीं होने से इस बारे में इतनाही 
कह देना काफो दे । 

कांतने की कमाई 

कांतने के काममें से रोज ८ घंटे काम ऋर के दो आने 
कमाये जा सकते हैं यह ऊपर बताया जा चुका हे | जहां 
अनाज ख़ब सत्ता हो वहाँ आमतोर पर मजदरी सस्ती 
होने से कमाह कम होगी सही, छेकिन एसे स्थानों में कम 
कमाई भी ज्यादा बरकत देनेवाडी हो जाती है। जहां 
व्यापार उद्योग खब चाल होने ते मजदरी महंगी हो वहां दो 
आने की कमाई जुरूर कम पड़ेगी परन्तु उसमें बढवारी कियी 
जा सकती दे | अगर कांतनेवाली औरतें धुनकने का काम 
भी कर लें तो घुनकने का दर चूंकि हमेशा ज्यादा होता है 
उनकी कमाई बढ़ सकती हे 


१२९ 


जख' शास्त्र 


उदाइ्रण:--एक औरत रोज ८ घंटे काम करके ६ 
अंक का २० तोले सत कांते तो उसको २ आने मजदरी 
के मिल ओर घुनकने व पनी बनाने की मजूदरी मन के १० 
र््रये के द्िसाब से २० तोहा का एक आना हुवा। अब 
जो वह ८ घंदे के बदले ७ घंटे कांते ओर १ घंटा घुनके 
तो वह ७ घंटों में ७ पैसे ओर १ घंटे में एक आना पैदा 
कर सकती द्वे । अगह पनी करने के लिये एक बच्चा उसकी 
मदद में दो तो अच्छा अभ्यास हो जने पर आधा रतल 
रूई धनकने में आधा घंदा लगेगा ओर पनी बनानेवाला बच्चा 
माका आधा घंटा बचा देगा | इस तरह पर रोज २॥। आने 
की कमाई होगी ओर अगर बालक की मदद मिले ओर 
आधा घंटा बचे तो उतने वक्त में थैंडा ओर ज्यादा कांता 
जा सकता है। 

नकने की मजदूरी कहीं २ कम दी जाती है लेकिन 
वह फिजलू की कंजसी हूं । पेशवाले घनिये लोग जेसा 
चाहिये वैसा १०) रुपये मन का दर देने से भी धुनक नहीं दते 
इस बात का तजूर्बा जिन्होंने काम करवाया होगा उन को 
तो दोहीगा । धुनियों का यह क्ठ सब जगह है । कॉतने 
चालें की मुश्किल की वे परवाह नहीं करते । इसी-से नये 
धनिये बनते जा रहे हैं। ओर कहीं २ द्वातों धन लेना शुरू 
हुवा हे । द्वातों धुतकने वाले के काम की उम्दगी. देखते 
हुये १० झाये का दर गिनना ज्यादा नहीं मारुम पडता 
बहिकि उसका सूत एक तरह से ज्यादा सस्ता पडता है क्यों 


१३० 


च्खोा शास्त्र 


कि उसकी पनी में से ज्यादा अच्छा तत निकलता है ओर 
कांतनेवाली वैसी पूनी में से खुश २ दो कर कांतती हे । 
सी पनी में से मामली कांतने वाली के हात से कता हुवा 
सत इतनी मजररी देते हुये भी ( याने घुनाइ दो आने रतलू 
ओर कंताई ४ आने रतरू ) मंहगा नहीं पड़ता । उसकी 
खादी सफ इंदार और टिकाऊ घनती है | उस की बुनने की 
मजदुरी ज्यादा नहीं पछती । रोजाना के हिसाब में सजदूरी 
देकर बुनवाने पर आम तोर पर कपड़ा मसहँगा पडता है । 
परसतु ऐसा सत मिलता हे तब उल्टा सस्ता पडता हैं | 
सत्याग्रह्मक्षम में एक बार बारडोही से एसा सत आया 
था तो उसको यहां पर काम करने वाल एक जडछाहे ने ए 
दिनमें (० घंटे में ) ३० इंच पन्हें का गाढ़े पोतका १८ 
गज कपडा बिना था । वह सत देखते ही जलाह्या खुश हो 
गया था ओर उमंग के साथ उस दिन उसने इतना काम' किया 
था | इस के ताने में फी इंच २७ तार थे ओर बाने में भी 
करीब २ इतने ही होंगे। ६ अंक के सत का. ऐसा  पोत 
अच्छा गाढा समझा जावेगा | इस तरहें, सत अच्छा निकलने 
से बिनाई में ढेढ़ पोने दो गुना फायदा हुवा | बैपे तो ऐसा 
कापडा मुश्किल से १०-११ गज बुना जाबेगा। सारांश, थोडा 
ज्यादा 'ख्च करके अच्छा सत कंतवाने में ही आखिर में 
नफा रहता है । 9. डी के 
धनक॑ने का काम द्वार्तों कर लेने से तीन ३॥ पे की 
आमदनी बढती हे यह तो स्पष्ट ही है | लेकिन उसमें 


देर 


चर्खा शास्त्र 


दूसरे फायदे भी समाये हुये हैं । एक तो यह कि 
पूनी प्राप्तकरने के छिये वक्त गुमाना गहीं पढता। 
दूसरे खराब पूनी निर जाने से कांतने में जो बाधा आती 
है उस से भी बच सकते हैं । इस तरह द्वातां घुनकने 
का रिवाज रखने से आमद में बढवारी और 
काम करने में ज़्यादा सुभीता ये दोनें फायदे 
मिलते हैं 


आमद कैसे बढ़े--बारोक नजर से काम करने वाली 
त्री कांतने की मजदरी ओर भी प्र दा पैदा कर सके 
एस्रे तरीझ हूँ । द्ोशियार कांतनेवाली ओरत सीने के धागे 
बनाने का काम करें तो आमद दुगुनी दो सकती हे। चर्खे 
से कांते हुए सत के तीन, चार, छे, जग आएठ तारके धागे 
बनाये जाय॑ तो उप्तका भाव अच्छा उपजने से मजरी 
अच्छी मिलेगी । तीचव या चार तार को धागे सीने को काम 
में काम आवबें ओर ६ या ८ तार को धागे बुनने को काम 
में जिनको बय या बहे कहते हूँ वो बनाने में काम छंगेंगे । 
सीने के धागे की दडी, दडे, पटरी व रील आते हैं इनमें जितना 
धागा होता है उसको हिसाब से उनकी कीमत दगुनी तिगुनी होती 
है | इतनी ज्यादा कीमत होनेका सबब यह है कि वे धागे खब 
मजबत होते हें । द्वात से कांते हुये सूत को ऐसे धागे बन 
सकते हैं ओर वे सीने की कल में भी काम आ . सकते हैं 
इसका तजुर्बा करलिया गया हे । 
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चयखों शास्त्र 


ल में इस्तेमाल होनेवाली रीलें फूट कर भाव से 
“9०-७० नंबरकी ७ आने को, २० नंबर की ६ आने को 
ओर १० नंबर की ८भाने को मिलती हूँ। इनमें ४०० गज 
लंबा धागा होता है ओर वो चार तार का बंटा हुवा होता 
है याने पहले दो तार बांठकर फिर वेसे दो तारों को बांटकर 
की उनका एक धागा बनता है याने एसी एक रोछ बनानेक 
लिये १६०० गज सतत काँतना चाहिये । छकेकिन हर दफा 
बाँटने में फी गज एकाघ इंच धागा सिक्ुडता है इस हिसाब 
से अन्दाज ८० गज सत ज्यादा कांतना चाहिये । 
७०-७० नंबर मे १| तोला, २० नंबर मे २॥| तौला, और 
१० नंबर में करीब ३। तोले पनी चाहिये । 

एक रतकछू बढ़िया रुई की उम्दा धनी हुई पनी की 
कीमत सवा रूवया गिनी जाय तो इन रोलों में पत्ती की 
कीमत ७॥, १३॥, ओर १९॥ पाई होती है। 

पनी क्री कीमत निकाल दें तो १० नंत्रर की रीलों में 
सबसे ज्यादा याने ६ आने ४॥ पा? को बचत रहती है । 
सवानीन तोले सत १६८० गज रूंबा हो तो वो करीब २४8॥ 
अंक का होगा । ऐसा ओर इतना सतत कांतने में ३७० 
गज फी घंटे को द्विंसाब से कांतनेवाली ओरत को ७ घंटे 
रुंगेंगे । उसको दोहरा करके बाँटने में करीब २० गज 
घटकर ८२० गज रहेगा ओर फिर उसको दुहरा करके 
बांटने में सिकुडने को पीछे 8०० गज थांगा बनेगा | इस 
"तरह १२१२० गज बांदने में उसको तीन घंटे छगेंगे | इन 
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च्खी शास्म्र 


आठ घंटों की मजदूरी उर्सकों ६ आने 8॥ पाई में से कम 
से कम चार आने तो जूरूर मिल सकते हूँ । बाकी के 
२ आने ४॥ पाई धांगेपर माड चढाने, धोने, ओर उसकी. 
रीलें बनाने में दिये जा सकते हँ। बल्कि फिर भी कुछ 
बचत रह जावेगी। ताने बाने के नरे भरना जानने वाले 
>+५ ० रे कई कप यों ७. 
ऐसी रीलें खुद ही भर सकते ईं | खादी के त्रतयों में ऐसी 
रीलों को खपने को लिये पूरी २ जगह है । 


धागेकी पिडियों के दर का हिसाब करने से उनमें ज्यादा 
फायदा नजर आता है। विलायती पिंडी जो कि ३ पैसे को 
मिलती है रीकू के माफिक 9 तारों के धागे की बनी हुई 
होती हो । उसमें मुश्किल से २३ गज धागा द्ोता हे ओर 
वो वजन में ३ आनीभर द्वोती है । रील के धागे की. 
तरह एक दिन में ४०० गज धागा तेयार ह्दोतो श्द्‌ पिंडियाँ 
बनें और उनकी कीमत १९ आना हुई । इसमें तीन साढ़े 
तीन तोले पूनी छगे उसके मुश्किल से दो आने पडें। धोबी 
के पास धुलवाने ओर पिंडी बनाने की मजदुरी मुद्िकल से 
दो आने पडें । ये चार आने निकाल देने से निरे आठ 
आने बचे। इतनी कमाई चर्ख पर द्ोशियारी के साथ कांतने 
वाली ओरत घर बेठे कमा सके यद्द तो बहुत बडी बात है । 


ढेशी धागे की दडियां, पठरियां, व आटियाँ मिलती 
हूँ उन में भी माल तो करीब २ इतना द्वी होता है। बडी 
दडियां एक २ भाने वालीं भोर तीन चार आने वाली आती 


श्३४ 


चखो शास्त्र 


हैं उनमें मजदरी कम मिले सद्दी लेकिन बुनने के सूत की 
कंताइ से तो इसमें ज्यादा द्वी मिलेगी । 


. असल में खेच देखरेख रखनेवालों की है | दिखने मे कांतने 
का काम इतनी मामझो बात माठम पडती हे कि उस में अच्छे २ 
काम करने वालों का दिल नहीं लगता | नेता लोगों को भी 
इसमें श्रद्धा नहीं आती। यह आज करू को तालीम का एक 
नतीजा है | इस काम में अच्छे काम करने वालों की बडी 
जुरूरत दे। हरेक प्रान्त में महासभा की तरफ से चलने वाले 
कार्याठटय अपनी द्वद में जहां जितनी मजदरी की जरूरत ह्व 
वहां बेसा कंतवाने की कोशिश करें तो कई देखरेख रखने 
वाले चाहिये | ऐसे आदमी मिल जाय॑ ओर छेया १२ 
महीने अच्छी तरह काम किया जाय तो हात के कंते हथे 
सत की कठिनाई का सवाल हमेशा को लिये निबद जाथ | 


चर्खा बरगं--पाठ्शालाओं में चखें दाखिल करने में 
कांतने की मजदूरी की कमी के बनिस्वबत कांतने का हुनर 
न जानना ओर देखरेख की जरूरत येही दो बातें छ्यादा 
आडी आई हैं । ह 

विद्यार्थियों में जिस्मानी काम करने का शोक करीब २ 
मिट गया है ऐसे इस जमाने में फ'क्त सुशीगीरी का काम करने 
वाले शिक्षक के द्वारा वग चलाने के एवज जिस्मानी काम 
में जिनको पूरी २ श्रद्धा हो, जिनको हिन्दुस्तान की आजादी 
की जड चर्खों में नजर आती हो, ओर जिन्होंने -कांतने का 
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चस्ा शास्त्र 


डुनर बारीकी से सीख लिया हो एस शिक्षक के द्वात में 
वग रखा जाय तो नतीजा उम्दा आये बिना रह नहीं 
सकता । कांतने के वर्ग में बारीकी से काम लिया जाय तो 
आमद्‌ बढाई जा सकती हे यह तो ऊपर दिये हुवे हिसाब 
से समझ में आ जावेगा । शिक्षक भोर विद्यार्थी आपस में 
एक दूसरे पर भुग्ध हों तब ही चर्खे के वग की कामय!बी 
देखी जा सभझगी | 

सत धोने के फायदे--थागे को. सत को धोबी 
स्रे धल्वाकर उजला क्रिया जाय तो उसमें सिफ शोभा ही 
बढ़े यह बात नहीं हे। पाश्चात्य तजुर्बा करनेवालों ने सिद्ध 
किया हे कि धोने सो सत ज्यादा मजबत होता हे। उन्होंने 
छत को रासायनिक तेज खारे (ब्लीविंग पाउडर ) से धोकर 
को देखा हुं । वे लिखते हू कि एसा करने स॑ बाने 
के सत में ७०--६० फीसदी ओर तानेके में ८--१० 
फी सदी ताकत बढती हृ। धोये जाने से रूईइ के तंतु लंबाइ 
में सिकुृड जाते हैं ओर चोढाई में फूछ करके मोटे हो 
जाते हैं इससे सूत की मजूबूनी बढती है । और यह बात 
समझ में भी आतो है। क्योंकि सत घडता हे तब उसक 
रेशे सिकुडने से ओर फलने से एक दूसरे को साथ ज्यादा 


सठ करके जम जाते हैं. यह तो जाहिर 'ही है, इससे 
मजबती में बेशी हो यह बात भी ठीक जंचती है 


घलाने का काम घोबी से ही करवाया जाय ऐसी 
बात नहीं हे | घर पर भी धोया जा सकता है तरीहछा 
यह 
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बाजारसे तेयार रासायनिक खार (ब्लीविंग पाउडर) 
राकर धोने का काम बहुत थोडी मिहनतस्रे किया जा सकता 
हे। इसकी कीमत १ रतल के छे सात आने पडते हैं। 
एक रतरू सत को धोने के लिये एक बरतन में ६ रतरू 
पानी कछे कर उसमें आधी छंटाक रासायनिक खार पिघला 
लिया जाता है| उसको पिघलाने का तरीका यह है कि उस 
खार को कपडे के एक टुकडे में रखकर उस पोटली को पानी में 
बोर २ करके अंदर की चौज पानी में मिला छी जाती 
है। यह खार इतना तेज होता है कि इसकी किनकी 
सूतपर लूम जाय तो वहांसे वो जल जाता है। जो सूत 
धोना हो वो एक दिल पादी में भिंगाया हुवा होना 
चाहिये । फिर इस सूत को निचोढ कर के गीके का 
गीला, तेयार किये हुये पानो में करीब एक घंटा डुबा कर 
रख दिया जाता है। इस के बाद उसको निकारू कर 
साफ पानी में अच्छी तरह धो डाला जाता हे। खारे का 
पास्त उस पर जरा भी न रहना चाहिये। इस तरह एक 
बार थो कर उसको उसी तरह तैयार किये हुये उतने ही 
नये पानी में वेखे ही फिर एक घंटा डुबा कर रखा जाता 
हे ओर फिर अच्छी तरह घो करके सुखा दिया जाता है। 
इससे वो सफेद, दूध के जेसा, बन जाता है, ओर इसमें 
सिफ्‌ २ तीन पेसे खब होते हैं। थोबी से घुलवाने से दोतीन 


आन पडग। 
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यह खार विलायती द्वोता है । इस लिये इसको इस्ते- 

मार करना अच्छा नहीं है । जिनको अपने हात के धागे 

बिकने को बाजार में रखना हो उनके लिये इतना बता देना जरूरी 

मालम पडने से यह बता दिया गया हे । लेकिन जहां. 

बहुत सफाई की जरूरत न हो वहां नीचे लिखे हये तरीक 
धोने से काम चल सकता है :-- 


एक रतल सूत को एक रात भिंगा कर डेढ दो छटांक 
कली चूना डाले हुये छे रतलू पानी में चार पांच घंटे धप 
रहने दिया जाय | कछी चूना खुर्दा खरीदने पर एक दो 
पेसे सेर मिलेगा। चूने को भी पोटली बांध कर के दी 
पिघला लेना चाहिये। फिर उस सूत को बाहर निकाल कर 
थोडासा निचोड कर के धप में सुखा देना चाहिये | सूख 
जाने पर उसको देशी धोने के साबुन को पानी में एकाघ 
घंटे उबालना चाहिये। छे रतल पानी में एक पेसे का 
साबुन काफी होगा | उबल चुकने पर ठंडा कर को साफ 
पानी में अच्छी तरह से धो डालना चाहिये। ओर उसके 
बाद दो तीम रतल पानी में एक चने को जितना देशी 
नीलका ठुकडा पिघला कर के शामको आकाश के जेस नीले 
पानी में उसको अच्छी तरह बोर करको निचोड डालना 
चाहिये | सखता द्वो उस वष्त दो तीन बार उसको झटकना 
नहीं भूलना चाहिये ताकि घागे एक दूसरे से चिपटे हुये 
न रह जाये। 
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इसः तरह से भी घर बेठे सत धोया जा सकता है ओर 
किसी बिलायती चीज का उस में इस्तेमारू नहीं करना 
पडता। इस तरह सत धोबी के धोये हुये को जसा उजरा 
शायद न हो छेकिन साफ ओर सफेद तो हो ही जायगो। 


बंटने का तरीका 


स्वत के दो या ज्यादा तार इकठे करके उन में 
जिधर की तरफ का बल हो उससे उल्टा बल चढ़ाने को 
बंदना या एऐठना कहते हैं | चर की माछा को एक भांदी 
डालकर तकला घुमाया जाय तो वह उल्टा घमता है ओर 
उससे सत पर बल चढाया जाय तो वह बंद जाता हे । 
याने जब सत बंदा जाता हे तो उसका पहलेवाला कुछ 
बल कम हो जाता हे | इसलिये अगर सत बलदार न हो 
याने नरम कंता हुवा हो ओर वो बंटा जाय तो उसका 
उम्दा धागा नहीं बनता | उस में उबल सक इतना बल 
नहीं होता, इसलिये जब उल्हा बल चढता है तो दोनों 
धागे आपस में सठते नहीं हैं ओर धागा ढीला रद्द जाता 
है। पस बंठने का सूत नरम नहीं होना चाहिये। ओर कडा 
हो तो भी बंटने में कुछ बल कम दो जाने से जेसी चाहिये 
येसी एठ नहीं पडती ओर धागा ढीला रद्द जाता है । यह 
बताता हो कि बंदने का सत करारा द्वो तब ही धागा उम्दा 
बनेगा; वेसा सत बंदधा जाय तो उसका बल थोडासा कम टू 
कर फालतू वर निकरू जाता हे कोर ऐंठन बराबर लग कर 
धागा कडा ओर मजबूत बनता दे | याने बंडने को लिये 
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जो सूत कांता जाय उसने पिछाडी बताये हुये--कडे खृत के 
कांतनें के तरीके से हरेक तार कांत कर पीछे, सृत के मोटे 
पतलेपन को माफिक, चर्खों का चक्कर एक, दो या ज्यादा 
बार ओर घुमाने से बंदने को लायक करारा सूत तैयार 
हो जायगा । 

तकले पर॒ कागज की नरियां चढ़ा कर उनपर सृत 
लपेटते ह ये कांतना चाहिये। फिर दो, तीन या जितने त्तार 
बंटना हो उतनी नरियां तकलके के आकार की बांस को 

यों में लगाकर एक घोडी में छगा लेनी चाहिये । ओर 
एक थाडी में पानी रखकर उसमें डबते ह ये गुजर इस तरह 
उन सब तारों की छूट को खींच २ कर बंट लेना चाहिये । 


थालो में लोहे की एक वजनदार कडी रखकर उसमें 
होकर सब तारों की लट आने दी जाय तो वह पानी में 
ढबी हई रहेगी | नरियां थाली की तरफ्‌ को ढलती रखना 
चाहिये ओर थाली व घोडीको इस तरह रखना चाहिये कि 
कडी को साथ सतको लछट में जहांतक द्वो चोडा कोण बने । 
लेकिन यह भी खयारह रहे कि पानी को छिये रखे इ.यें 
बरतन को किनारे स सतक्की लट रगड न खाबे 


काँतने के वक्त नरियों पर सत होशियारी के साथ लूपेटना 
चाहिये नहीं तो बंदते २ कोई एक तार टट जाने से काम 
में खुल पडेगा, ढ्वदे हुये सूत को जहां जोडा जायगा वहां 
भागे की मुटाई बढेगी ओर शायद सुई के नाके में से निकल 
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भी न सके; इस हछिये धागे के लिये बंटे जाने वाले सत भें 
जोड न आवे यह संभाल रखना चाहिये ओर कोई आवे भी 
तो उसे अज्छी तरह बेठाल देना चाहिये । ओर भी एक 
वात ध्यान में रखना चाहिये कि सब तार बराबर खेंचे हुये 
रखना चाहिये । एक भी तार ढीला हो तो धागा अच्छा 
नहीं बनेगा; इतनाही नहीं बल्कि कमजोर बनेगा | बंटने को 
लिये कांता ह वा सत करारा होगा इसलिये नरी पर से कोई 
भी तार ज्यादा खिंच आवेगा तो उसमें पेंच पड जाने की 
बहत संभावना हे ओर संभाल न रखी जाय तो वो धागा 
सीने के लिये निकम्मा द्वो जाता हे क्योंकि वह सई के नाके 
निकल नहीं सकता । 


जि 


ज्यादा अच्छा रास्ता यह है कि नरियों के सब 
तारों को ले कर पहले उसका दडा बना लिया जाय ओर 
फिर उस तैयार छठी को पानी में से गरुजारते हुये बंटी 
जाय । एसा करने से किसी भी तार में पेच नहीं रह सकेगा 
दढा बनाने भें इतना वक्त ज्यादा लगेगा सही। लेकिन कई 
दफा इस तरह खुच किया हुवा वक्त बडा फायदा देता 
है | नरियों पर से सीधा बंटने में बार २ पेच पड जाय॑ंगे 
ओर उनको दूर करने में, या न पडने देने के लिये संभाल 
के साथ काम' करने में, वक्त गुमाना पडेगा। पहले से ही 
जितने चाहिये उतने तारों की लट का दडा बना लिया 
जाय तो बंठने का काम तेजी से हो सकता है । 
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नरम सत का इस्तेमाल 


करारे सूत से उल्टा जो नरम सत होता है उसका 
भो इस्तेमाल जान छेना जरूरी है । नरम सत बंटने क 
लायक तो होता है द्वी नहीं, न बुना ही जा सकता हे तो 
फिर उसका क्‍या किया जाय ९ 


रख्से रस्सिया--नरम सत बिल्कुल खराब हो, याने 
नोसिखिया को हवात कंता हवा हो तो उसकी रस्सी 
बना लेना ही ठीक होगा । उस सतक दा या ज्यादा तार इकठे 
करकी उनपर कांतने की दिशामें ही पहले थोडा बढ चढा 
कर बसी तीन छटठों को इकट्री करके उत्टी दिशामं बंटने से 
रस्सी या रस्सा बन जाता हे । रस्सी तो चर्खे पर बडा 
तकला लगा करके उस पर माहामें आंटी लगा करको बना 
लियी जा सकती है लेकिन रस्सा तो द्वात ही से या किसी 
दुसरे मजबूत ओजार से बनाया जाता है | बंटी हुईं दो 
या ज्यादा लटों को फिर बंठना हो तो चर्खे की माछा की 
आंटी को निकाल करके बेसो ही रखना चाहिये । 


दुस्सती बुनावट--तरम सूत, जो कि रस्से रस्सी 
को काम का दो, अगर बहुत गांठकिनकीवाला न हो ओर 
जरा यकूसांसा हो तो उदम्रकों बुन डालने की एक तरकीब 
है | एसा सत इक सती तो बुना जायगा नहीं । उसक 
दो या तीन सूत इकट्ठे कर के उसका ताना किया जाय, 
तो वह बुनने के काबिल द्वोता है। बिना बंढे उन सूर्तों को 
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इकठ्ठे रख कर ताना कर के मांडी पिला छेटी खाहिए | दो 
या तीन सत इक॒ठे होने से पहले तो उसमें जरा ताक॒त 
आती है ओर किर मांडी छगने के पीछे सब एक 
दूसरे के साथ सट भी जाते ६ई इससे जितनी चाहिये 
उतनी मजंबूती आ जाती दे । बाना भी ताने को देखकर 
दो या तीन सत का भरा जाता हे । ऐसी बनावट को 
दुस्सती या तिस्सती बनावट कहते हैं । दुस्सती को, दो स्रत्‌ 
आडे ओर दो खडे होने से, चोसती भी कह सकते हैं । 


जब उम्दा सत का दुस्सती बनाया जाता है तो वह 
खूब गूफ बुना जाता है भर उसको कोठ, टोपी, व्गौर 
बनाये जाते हैं । नरम सत की ऐसी गफ खादी बनना 
ठीक नहीं । गृफ्‌ बनने में सत बहुत दृटेगा ओर अगर जैसे 
तैसे बन लिया जाय तो कपड!| जद्दी ही रास्ता ददेगा | 


ऐसे सत का उम्दा इस्तेमाल तो चहर या गमछे 
बनाने में है । चदर या गमछे गूफ बनावट के होने की 
जरूरत नहीं बल्कि अगर छनछनी बनावट को हों तो बेहतर । 
गमछे को कपडे छनछने हों तो वो बदन के ऊपर के पानी 
को चस लेते हैँ । खड्डे २ पडी हुई नकशीवाले गमछे पानी 
चूसने में शायद अच्छे हों, छेकिन वे इतने भारी और गफ 
बनावट वाले होते हैँ कि उनको धोना मुश्किल होता दे । 
इतना दही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि सो वे अच्छी तरदद 
घोये भी जाते होंगे कि नहीं इसमें ही शक है । छठी. 
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सच्ों शास्त्र 


ब॒ुनानट वाले याने. जिन में झीनी जाली की तरह चोरस.- छेद 
दिखते हों एसे गमछे बदन पोंछने में जितने सुभीते भरे 
हुये होते दे उतने ही धोने में आसान भी होते हैँ । उनमें 
सावन आरपार लूण जाता है । सूखने के वक्त, धूप भी उनमें 
आरपार लग जाती है | ऐप्े गमछे की खबी को मद्रास के 


क्षिण भाग के छोग खब समझे हू । वहां एस ही गमछे 
पस्तंद किये जाते हैं । 

गमछे के बारे में जो कुछ कहा गया हैं वही सब, चहर--- 
विछाने की हो कि ओढने की--क बारे में भी घटता है । 
छनछनी चहर सर्दी में ठंड भी रोक सकती हे यह तजुर्बा 
कर देखा हे। नरम सत की आसपास रोंये ज्यादा हछगे ह ये 
रहते है। उसकी बुनावट भी छटी २ होती हे, इसलिये रोंये 
दूब नहीं जाते ओर वेही ठंड को रोकने में मददगार होते 
हैं । ऐसी खादी की चहर ऊनी दुशारे की ग्रज सारती है। 
जाती अनुभव द्वोने से ही पाठकों को इसबात की असलियत 
का पता छगेगा। शोक को लिये आराम कौ चीज को छोडने 
की कई मिसालों में से यह भी एक हैँ। भांत २ की नकशी 
नाढी बनावट को गमछे ओर चहरों के खातिर सादे, 
मलायम, सफा हो सकने वाले, और सस्ते से सस्ते गमछे 
ओर चहरें भी हम लोगोंने छोड दियीं हैं । 


ऐसी किस्म का कपड़ा सबसे सस्ता होता है यह इसका 
एक खास सुभीता है। क्योंकि ऐसा बुंनवाने में मजदूरी कमः 
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चया शास्त्र 


लगती है. ओर कपडे में सून का बजन भी थोडा ही 
खपता हे । 


दुस्सतो में सूतां की तादाद--गूफ पोत की 
दुस्सूती खादी बुनने मों फनी में फी इंच में इक्सती 
खादी के एक इंच को सूर्तों की तादाद से दोतिहा 
रखना चाहिये । 

लेकिन चहर या गमछे को लिये इुस्सती खादी 
बनानी हो तो दो तिद्दाई को बदले उसके आते ही सत 
फी इंच रखने से पोत जरा छनछना होगा ओर नरम सत 
को इस तरद्द सदलाईं से बुनलिया ज्ञा सकेगा | 


ऐसी तरह का कपडा बुनने के लिये फनी अछूग 
खुरीदनी नहीं पती। इक्स ती वाली फनी ही उसमे 
काम आ सकती हे। याने फनी को हरेक खाने मे एक 
ऊपर और एऋ नीचे जानेवाले दो २ सत रखे जाते हैं । 
इसकी बदले हरेक खाने मे एकक तार (जो कि दोहरा 
या तिहरा कर लिया गया हो ) रखा जाय। एसा करने से 
एक घरफ्रा सतत ऊपर जायगा तो दसरे घर का नीचा 
आबेगा। 

भरनी को ठोक करको नहीं बेठालनी चाहिये। ताने 
की सत जितने दर २ रहते हैं उतने ही भरनी के रहंनें 
चाहिये | इससे कपडे में चोकोर छेद नजर आवेंगे। छेद 
चोकोर हों तब ही बुनावट अच्छी मालम होगी ।] 
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च्खो शास्त्र 


स्त ज्यादा खराब हो तो आधे नहीं तो एक तिहाई 
संत रखकर सिफ गमछे ही बुन ढले जाय॑ तो यह एस 
सत का उम्दा स्तेमाल हवा समझना चाहिये | चलने में 
एस गमछे खराब नहीं होते यह त जुर्बो करक देख लिया- हे । 


नये सीखनेवार्लों को बारीक सूत थोती या साड़ियां 
बनाने को लिए काफी मजबत न हों तो इस तरह से बिर 
पोतकी इुस्सूती घोतियां घुव डाठी जाय॑ | वे बुनने में सहल 
पहनने में हल्हीं, ओर कीमत में सस्ती पढेंगी; जब सूत पक्का 
बने तब इक्सूती भले बनाये जाये । कभी २ दुस्पूती बुना 
वटवाला, जालीदार कपड़ा अच्छे सूत में सो भी बनाया 
जाता है और बैसा कपडा शोक की चीज समझा जाता है । 
उसके कुर्ते गोरों म॑ तन्दुरुस्ती को लिये उम्दा समझे जाते 
हैं। जालीवाली बुनात्रटे निरनिराली तरह की होती है । 
७.०... + हु ए कर ब 
उनमें से, यहां जो बताई गई है बह सादी सो सादी ओर 
कप / > 5 करे 
सरती होने पर भी उतना द्वी काम देनेवाली होती हें | 
जिस जालीदार बुनावट में आंठियां पडती जाती हैं उसके 
जितनी तो अलबत्ता यह सादी बुनावद टिकती नहीं है । 


सतकी ताकत 


सृत बाकायदा केता हो तो उसकी ताकत की जांच 
करने की जरूरत ही नहीं रहती । कंतने में ह्वी उस पर 
खिंचान पडती रहने से कहीं से भी वह कच्चा नहीं रह 
सकता । इस हिये ताने में काम तो जुरूर आ ही सकेगा। - 
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चस््षों शास््र 


लेकिन बढिया घटिया रूई को माफिछ सूत में कम ज्यादा 
मजबती द्वोती है । छोटे रेशेवाली रूई में सो उसकी ताकत 
से ज्यादा बारीक सूत कांता जाय तो उस सूत में लचक 
नहीं होती । वह चटकीला द्ोगा , सतको खींचने पर थोडा 
खिच सके यह उसक्री जरुरी खासियत हे | सतकी ताकत 
जांची जाती हे तब उसमें लवचश हे कि नहीं ओर है तो 
कितनी यह भी देखा जाता है। 


मिर्लों को सतको जांचने को लिये तो कहें द्वोती हैं । 
एक कल सतकी लूट को जांचने वाली होती है ओर दसरी एक २ 
घागे को जांचने को लिये | उनसे सतकी रूट या अक ला 
सूत कितना वजन सह सकते हैं और कितने तन सकते 
हैं यह भाना जा सकता है । 


ये करें सत की मिलों को आंख का काम दती हैं । 
चर्खे से कांतने में तो शुरू से, आंख ही से सब काम लिया 
जाता हूं । इस लिये काम ठीक किया गया दो तो पीछे से 
उसको' जांचने की जुरूरत नहीं रहती | पर एंसा अभी नहीं 
होता हे इसलिये च्खें, को सतको जांचने को लिये सादी तरकीब 
जान केनी चाहिये । 

जिस सतको जांचना द्वो उसमें से जुदी २ अश्टियां 
सिकाल करके उनमें सो कमजोर माठम होता हो एसे तार 
को, बीच में ऋरीव तीन इंच की जगह रहे इस तरह, दोनों 
क्षर्तों की चुटकियों से ढील न रहने देकर को पकडढा जाय | 


श्ध्वट 


चर्ो शाख् 


फिर दहने हात की तजनी से उस तार पर इकतारी तंबूरे को 
तार को बजाने की तरह ठकोर मारी जाय | अगर कमजोर 
होगा तो रेशे निकछ॒कर फिसक जायगा ओर चठकीला होगा 
तो मडढक जायगा, ओर अगर ठीक से कंता हुवा द्वोगा तो 
कईबार उंगली बढ़ने पर भी टिक रहेगा । 


खिंचाव की जांच करनी हो तो फुटपड्टी को ऊपर एक 
सूत को उसकी कुद्ती लंबाई के माफिक पकडकर के पीछे 
जरा धीरे से खेंचने से माछुम पड़ेगा कि कितना खिंचता है । 
फीो गज एक इंच पेन सके तो अच्छा होगा । बढ़िया छू 
होगी तो ज्यादा भी तन सका | 
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मांडो 

वनने में ताने को सत पर तनाव ओर रगड ज्यादा 
पडत हैं इस लिये उसको ज्यादा मजबत बनाने को लिये 
उसपर थोडी ज्यादा कारबवाइ करनी पड़ती है | सत पर जो 
बारीक २ रशां को सिरे चारां तरफ छिपटे हये' नजर आया 
करते हैं व अगर बेस ही रहें तो बनने को वक्त जब आधे धागे 
उपर और आधे नीचे बारी २ से होते हैं तो वो रेशे एक 
दसरे धागे को रुकाव डालते है | कपडे में बाने का सूत भरन 
को लिये नाल या दरकी (किस्तीनमा लकडी की चीज, जिसमें 
बाने को नरी रहती है, उसे नार कहते हैं)को जाने आने के 
लिये उपर को नीचे ओर नीचे के ऊपर इस तरह ताने के 
सूर्तों को बार २ खोलकर रास्ता बनाने में सूत एक दूसरे क 
साथ रगड खाते हैँ । अगर सत रॉये वालेहों तो दर्वाजा 
बनने में जोर पडता है, इतना ही नहीं बल्कि रोगे खिल 
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च्खा शास्त्र 
कर थोडी देर में धागे फिसक जाते हैं | इस अटकाब को 
दूर करने को छिये सूत पर कुछ चिकनी चीज छूगा कर 
कूंच या बुरुश से उसे मरांज डाढते हैँ जिससे सूत गोल व 
मुलायम, हो जाता हे ओर रोंये दब जाते हैं पर साथ ही 
सत कडा झूकिन नरम रहता ह। 


इसी कारवाइ को माडी देना या पाई करना कहते हैं। 
बनने के जुदे २ कार्मों में से यही सब से ज्यादा मुश्किल हे । 
केक्षिन अच्छी तरह सीख #र रफ्त कर लिया हो तो फिर इस में 
कुछ मुझ्किल नहीं है । इसमें संभाल ओर फुर्ती की खास 
जुरूरत पडती हैँ । मामूली फुर्तीला आदमी कारोगर के 
साथ रोज दो तीन घंटे काम करे तो तीनेक महीने में यह 
काम आ जाता है। बीस से लेकर सो गज तक्न के लंबे तानों 
को माडी दी जाती है | छंबाई का मेल काम करने वार्लों 
की तादाद पर रहता है। बरुश छगाने वाढे ओर सत 
जोडने वाले जहां जितने ज्यादा इकट्ठे हो सकते हो वहां 
उतनी लंबी तानी रखी जाती हे । अकेला आदमी हो तो 
पांच या ज्यादा से ज्यादा दस गजुसे बशी रखना मुश्किल है। 


मांडी प्रिछाने को बक्त तानों को धप और हवा 
से बचाना पढ्ता हे ताकि सत गीछा रहे उतनी दर में उस पर 
वरुश अच्छी तरह ऊपर नीचे सब जगह लग जाते और पहले 
ही सख न जावे । सख जाने के पहले बरुश पांच सात 
बार सब जगह एसी तरह से फिर जाता है कि एक्रोए 


श्ण्श्‌ 


सखाी शास्त्र 


सत अलग २ हो ज-वे । और साथ ही रशे बेठजाने से 
सत गोल ओर मलायम बन जाता है '। 


नये २ सांडी देना सीखनेवाले आटा या चावल उतने ही रख 
कर पाती जरा ज़्यादा रखें ताकि ताने को जरा ज्यादा गीला 
किया जाय ओर बरुश लगाने व सत छटाने को ज्यादा वक्त 
मिले | पानी ताने में से नितरा करे इतना ज्यादा भी 
हो, नहीं तो उतनी मांडी सत पर कम लगने से सूत 
कचा रह जावेगा | 
यह काम' रास्ते पर या घर के आंगन में किया जाता 
हवा वहत से पाठकों ने देख। होगा । शहरों में ओर बडे 
गांवों में जहां जुलाहे लोग बनते हैं वहां यद्द काम शहरों के 
अन्दर द्वी होता हे लेकिन छोटे २ गावों में तो बस्ती के 
बाहर एक तरफ (जेसा कि दक्षिण आक्रिका में कई जगह 
हिन्दुस्तानियों को रखे जाते हैं ) जिसको ढोम टोली कहते हैं 
वहां होता हे । 
मांडी देने को यह रीत सब तरह से अच्छे में अच्छी 
है । इसकी दूसरी तरकीबें हैं | कलसो जद्दी २ भांडी ठगाने 
की भी बहू तसी तरकीबें निकली हूँ। पर पुराने ढंग से मांडी 
से सूत में जेसी मलायमियत ओर मजबती भाती है 
बैसी दूसरी किसी तरह से भी नहीं आती । 
मांडी देना बुनने को कामका हिस्सा हे इसलिये उसको 
बारे में पूर हालतो दसरे हिस्से में लिखा जाबेगा। 
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सो लास्प 


लेकिन आजक़रू चर्खों को सूत को बुनने में मुश्किल पड़ती 
है और इसलिये मांडी को पदार्थ उनका माप ओर बनाने 
को तरीके वग्रः के बारे में बहुत से सवार पूछे जाया करते 
हैं इसलिये कुछ बातें तो इसी हिस्सो को साथ बता देना 
ठीक होगा | 

तरीका है तो वही जेसाक्ति करों का सूत हात से 
बनने में होता है ओर चीजों को माप में भी कोई खास 
फूक नहीं होता । फिर भी कुछ हाल तो यहां दे दिया 
ही जाता है । 


मांडी के पदाथे--मोदा कपडा बुननेवाले 
ज्यादातर जहाँ जुवार उगती है वहां वह ओर 
मकद उगती हो वहां बह इस्तेमाल करते हैं | इस आटदे 
सें चिकनाहट कम द्ोती है ओर बहुत बारीक नहीं 
पिस सकने से सूत पर से खिर पढता है ओर कभी २ खत 
कब्चा भी हो जाता हे | गेहू', चांवछ, कोदों, ग्‌द, इम्ली के 
बीज, वर्गरः की भी मांडी दियी जाती हे । इनमें से गेह्ू 
का बारीक आदा या मेदा मांडी के लिये सब से अच्छी 
चीज है, इसलिए चर्खों को सत के ढिये इसका इस्तेमाल 
करना ही बेहतर हे । इसमें चिक्रनाहट बहत होती है ओर 
इससे सत कढ्ा रहता है । बर्सात में तो इसी की मांडी 
करना अच्छा होगा | इसकी बराबरी करनेवाढी चावल की 
मांडी है वह सत को नरम रखती है इसलिये जाडे भोर 
गर्मी में सखी हवा को दिनों में वह मांडी ज्यादा अच्छी 
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रहती है । बर्सात में यह ढीली हो जाती है इसलिये उस 
वक्त यह अच्छी नहीं होती। 


इम्ली के बीजों के आटे की मांडी बर्सात में अच्छा 
काम देती है । इसकी मांडी नमी नहीं पकडती यह इसका 
खास गुण है | लेकिन गेह' से इसका आटा महंगा हो ओर 
मुश्किल से मिले तो गेट्द! ओर चावल ही मांडी की खास 
चीजें हैं । 

इसका साप फी सेंकेडइा १० स॑ लेकर २० हिस्स 
सत के अंक की द्विसात्र श्न रखा जाता हे । प्‌ से भोटे 
अंक का सत हो तो २७ भाग दना पढता हू ॥।| २० अंक 

में १० से लेकर १७ हित्स काफी होते हैं । 


मांडी बनानेका तशीका--तैयार ताने को तो 
कर सत को अंडर को हिसाब से आठा छंभश्वर उसको पानी में 
इस तरह मिला लिया जाता हे क्लिं किनकी ने रहे | फिर फी 
सेर सत को छिये २ से रो सेर पानी एक बढ़े पतीले में 
लेकर उसको उबाला जाता है | पतीछा इतना बडा रखा 
जाता हे कि आधा खाली रद्दे ताकि मांडी अच्छी तरह उबलू 
सके और पानी उबलने छगे तब वह आटा थोडा २ डाल कर 
हिलाते जाते हैं कि जिससे आटा नीचे न बेठ जावे । एक 
दो बार ऊड्रान आजावे ओर मांडी पतली कढी था राबडी के 
जैसी एकरस हो गई हुई म'छम पड़े तब उसको चूलदे पर से उतार 
कर ठंडी होने पर कठोरा भर २ के ताने के थोडे २ हिस्से 
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को समिगाय्रा जाता है।. मिंगाने में तानेको अच्छी तरह गूधना 
चाहिये ताकि एक भी सूत कोरा न रह जावे । 


कहीं २ गेहूँ के. आटे को एक दो दिन आगे से 
पिंगाकर रखते हैं इससे आठे में खमीर उठ जाता है; ओर 
तावा मुलायम बनता है। खमीर उठाने के छिये आटदे में 
मिंगाते वक्त छांछ भी डाढडी जा सकत है । छांछ से 
ज्यादा मुठायमियत आती है । मांडी बनजाने पर फो सेर 
आठे में एक छठटांक तिह्ली, इरंडी, खोपरं का या कड़वा 
तेल मिलालिया जाता है ताकि सुत चटकीला न हो जाय, 
और मुछायमियत आबे। आदा अगर छांछ में मिंगाया हो 
तो तेल डालने की जुरूरत शायद ही रहेगी। 


आटे में खमीर उठाने के बारे में मिलों के कामकरा 
पुस्तकों में लिखा है कि ऐसा करने से एक प्रकार के ऐपे 
जन्तु पैदा हो जाते हैं कि जो कपड़े को फफूंदी लगानेवाले 
जन्तुओं को खा जाते हैं ओर इससे कपड़ा बहु असें तक 
गठडी वंधा हुवा पडा रहने पर भी सडता नहीं है । हात से 
बुने हुये कपडे का तो ऐसा कुछ होता दे नहीं इसलिये 
इस विषय में तो कुछ उसझ्नी चिन्ता नहीं रहती । कई बार 
जुलादे नमक का पानी छींठ कर कपड़े का वजन बढा दिया 
करते हैं और सूत रख छेते हेँ कपडा सूख जाने पर भी 
भारी ही रहता है क्योंकि नमक का हवा में से नमी चुस 
हुने का स्वभाव है। ऐसे थान चार छे महीने तक ऐसे ही 
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पड़े रहें तो जरूर सड जाया करते हूँ। बर्सात में तो एसे 
थान पानी से सिंगाये हुये से मालुम पडेंगे। इश्ब दगे को 
पहचानने वाले ऐसे कपड़े पर जीभ लगाकर देख लेते हूँ । 
सूखी मोसम में कहीं २ जुलाहे ताने को मुलायम 
रखने के लिये मांडी में जरासा ममक मिलाया करते हैं। 
ऐसा करने से थोडीसी नमी आजाती है भर सूत॒ गरम 
रहता है इस लिये. कम टंदता हे। मिलों में तो मांडी में 
थोडा नमक डालने का रिवाज ही पडा हुवा है। वहां भी 
सत को नरम रखने की मंशा से ही ऐसा किया जाता है । 
जुवार, सकई बगैर की मांडी भी इसी तरह बनायी 
जाती है। आदा मोदा हो तो जुरा ज्यादा लेना चाहियें। 
चांवल की मांडी--बिना पीसे, चांवलों को ही खब 
पक्राकर, पतीले के सुंहपर एक छनछना कपडा बांघकर के 
थोडा २ लेकर मल २ करके छान लिये जाते हैं । फिर पानी व 
तेल मिलाकर मांडो अच्छी तरह घोर लियी जाती हू । छानने 
को पहिले पक्र हवे चावलों को आठदस घंटे रहन देनेस 
छानना आसान हो जावेगा ओर मांडी में चिकनाहट भी 
बढेगी। चावल के आठे की भी मांडी बनसकती हू । 
उसका तरीहा तो गेहूं के आठे को जेसा ही है लेकिन 
आटा बारीक न हो तो मांडी में किनकियाँ बंध जावेंगी 
और वे छानी भी नहीं जा सकोंगी। ऐसी मांडी का बहुतसा 
हिस्सा तो ताने परसे खिर पडेगा ओर मांडी फिजल चली 


जाबेगी | 
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अट्टियां की मांडी--ताने को मांडी में भिंगाकर 
फैला करको पीछे कूंच लगा २ कर स्तों को छूटे करने की 
तदबीर तो बतादी गयी । अब एक ओर तरीका है उसको 
अट्टियों की मांदी कहते हैं, याने पानी में भिंगाकर के खुखा छियी 
हुयी सत की अट्ठियों को ही मांडी में डुबाकर करीब २ 
निचोड डाली जाती हैं ओर नरों पर वो सत गीलाही लपेंट 


लिया जाता है और तुरत द्वी ताना भी तनलिया जाता हे । 
फैलने से एक बाद दसरा सत तना जाय तब तक 


पहला सूख जाता है; इसस आपस में स,त चिपकते नहीं 
एसी तरह मांडी दियी जाती तब सांडी जरा गाढी 
रहती हे। इस रीत में बरुश नहीं छगने से सत के रोथे 
अच्छी तरह बेठते नहीं। इसलिये इस तरह मांडी पिलाइ हुई 
तानी कूच लगी हुई तानी के जसी बुनने में आसान नहीं 
होती । इससे काम कम होता हैं | जो छोग ऊूंच से मांडी 
देना न जानते हों थे इस तरह सो काम चढा सके यही 
इसमें एक फायदा है । सूत कमजोर होवे तब तो इस रीत 
सो काम नहीं बनता। 

इस बात से माठम पढ़ता है क्विकंच से मांडी लगाना 
सबसे अच्छा है । एक बार सीखलेने पर ओर थोडा .रफ्त्‌ 
हो जाने एर इस में कछ मुश्किल नहीं पडती ओर बुनने में 


बहुत आसानी हो जाती है। मददगार न हों -भोर रफ्त कम ' 
हो तब तक ताने पांच य/ दूस गज के ही बनाये जाय तो ' 


कछ रुकावट नहीं पढती । 
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कंच--आजकल कंच मुदिकल मिलते हैं। ये 
किसी घास की जडों से बनते हैं, ओर वह चघास रेतीली 
जमीन में उगता है | थे जडें रबी २ ओर कडी होतीं हैं । 
प्र सब जगह नहीं मिलने से बडी मश्किल गुजरती है | 
ऐसे कंच न मिले तो आंगन झाडने के बुरुश--जिनको याडे 
ब्रम कहते हं--इस्तेमाल किये जा सकते है । उस बुरुश 
की लंबाई सिफ ९-१० इंच होती हे | लेकिन उसे काम 
चल जाता दे | 

सत को भिगाने द्वी ज़्रूरत--सूत को माडी देने 
के पहले दो दिव तक अच्छी तरह भिगाकर पढ्का लेगा 
चाहिये | कोरा सूत मांडी में डवाने से मांडी उसके अन्दर 
नहीं घसती । रेशों पर कुछ तैी चीज लगी रद्दती है | वहद्द न 
छठे तब तक्र उनमें पानी अच्छी तरह घतल नहीं सहृता । ओर 
वे मांडी को चस नहीं सकते | अच्छी च्छी तरह सूत न भींगा 
हो तो मांडी में डुबाने से वह मॉँडीवाला हो गया हुवा दिखता 
है पर मांडी उसको अन्दर उतर नहीं सकती इसलिये सूखने 
पर सब की सब खिर पडती है । पस, सूत को भिंगाऋर 
पक्रालेना बहुत जरूरी है लेकिन पानी में रख छोडने से वह पक 
नहीं जाता, दो के बदले चार दिन ऐसे का ऐसा रख छोडा 
जाय तो भी कितने ही रंशोक्ों पानी छता भो नहीं । इस 
लिये उसको बारह २ घंटों के पीछे अच्छी तरह गंघना चाहिये 
या पैरों से कुचलना चाहिये या लकडी से पीटना चाहिये ।इस' 
तरह भिंगाने से उसमें एक तरह का खमीर उठता है ओर 
उसकी चिकनाहठ दूर हो जाती दे । 


शक 


अंखाो शाख्र 


मिंगाने में सत पी सके उससे ज्यादा पानी वहीं डालना 
चाहिये ताकि दो दिन के बाद जब खुखाया जाय तो 
निचोडना न पड़े । भिंगाने के वक्त, पानी में हुबाकर उसको 
आधे घंटे तक गूंधना चाहिये इससे वह भच्छी तरह पानी 
सोख लेगा | फिर बारद्द २ घंटों में पीटा जाने पर कुछ २ 
पानी निकुछ जावेगा ओर सुन्नाने के वक्त एसी हालत में 
होगा कि निचोडने की बहुत जरूरत न रहे ॥ 

रूई को रेशों में एक किस्म का आर भी होता है । 
वह सतको भिगोने से अलग दो जाता है। लेकिन सत निचोदा 
न जाय टो वह उसी पर लगा रहता है. और सतकी मजबती 
में मददगार होता हे । भिगोने में जरूरत स ज्यादा पानी 
डाल दिया जाय ओर पीछे से निवोडना पड़े तो वह आर 
निकल जाता हूं और कच्चे सत को मजबत बनाये रखने में 
उतनी मदद घटती हो | सतकी सफाई बनाये रखने को लिये 
मद्रास के जुलाई उसमे ज्यादा पानी डाउकर पौीछे से 
निचोडते हैं ओर बाद में निक्रठ गई हुई जार की जगह 
भात पकाने में से निकाछी हुई माड उप्र लगादते हैं । 
इससे सतम जितना चाहिये उतना सत आजाता है ओर 
सफ!|ई बढ़ती हे । 
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करघधा 


बुनने के मजमन स कमस कम इतनीही बडी एक पुस्तक 
भर जावेगी, इस लिये उसे दसरे हिस्से में लेने का इरादा 
रखा दे | पर चंकि करधे के बारे में बहत से सवारझात 
पछे जाया करते, है इस लिये इस विषय में भी थोडा बहत यहां 
लिखना जरुरी मालम होता हे । करघे बहत तरह के जारी 
होने से नये काम करनेवाले भुलावे में पडजाते है ओर इस 
लिये सवालात पछे जाना स्वाभाविक बात है । 

जो लोग घरू काम को लिये करघा रूगाना चाहते हों 
उनके लिये तो पुराना देशी करघा सब से बढ़िया चीज है । 
उसमें काम धीरे होता द्ोगा सद्दी, लेकिन उसमें सादाई ओर 
सुभीतों इतना है कि किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती ६ 
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कांतनें को हनर में जिस तरह खुरगोश कौसी तेजी रखनेवाली 
मिलों को साथ कछवें की चाल से चलनेवाला चर्खा बराबरी कर 
सकता है उसी तरह बुनने के काम में कलवाले करषों को साथ 
हातकरघा बराबरी कर सकता हे। तरह २ के अर्ध॑यांत्रिक 
करधे चूक गये हैं, वे भी पुराने करधे के साथ झुझ 
रहे हैं। ऐसे करघों से भुलावे में पडकर कारखाने 
खोल बेठनेवात्लों को तजुबों को जानने से यही माछम 
पडता है कवि ऊंट को ढूंबा जान करके जोश में आजानेवार्लों 
को उसकी दुम छोटी देखकर निराश होकर वापिस छलोटठ जाना 
पडता हे । 

कारखानेवाके करघे लगा सकते हैं लेकिन उनको लिये 
मजदर मिलना मश्किरू होता हे | वे लोग मजदरों को चसने 
का इरादा रखते है उधर मजुदर लोग भी असंतोष के मारे 
एक से दूसरा ओर दूसरे सो तीसरा मारिक खोजते रहते हैं । 


कारखानों के मालिक काम के घंठे कम करने का 
रालच देते हैं ओर बनने वाले मजदरों को पाससो कम घंटों 
में ज्यादा काम हो ऐपी कहें ढंढते हैँ । लेड्िन मजदर तो वही 
रहते दें । उनके जिस्म व मनका झुकाव सुबरने के बदले 
बिगडते हैं | नशा करके वे छोग अपनी बेचेनी भूलने की 
कोशिश करते हैं लेकिन वह भी दुयुनी बढ़ती हे | कई 
मालिक तो मजदूरों पर रहम खाकर खुदही उनको कामकर 
चुकने पर नशा करवाके ,उनक्री चाकरी करते हैं | लेकिन 
उनकी रववाहिश तो मजदूर की सलामती व नेकनियत बनाये 


रद 


चरखी शास्त्र 


रखने के बदले ज्यादा काम लेनेकी होती है और इसमें 
भा का बच्चों को खा जाने! का मसला चरितार्थ होता है 


कन्‍्टेम्परेरी रीव्यु”/ नामक इंग्लिस्तान को ए् प्रसिद्ध 
त्रैमासिक पत्र ने हालही में मजद्रों को थक्रावट के बारे में 
किसी कारखाने में किये हये तजुर्बा का बयान छिया है 
ओर नतीजा यद्द निक्राछा हे कि थोडे घंटों तक भी रूगातार 
काम करें तो मजदर थक्र जाता है। ओर पीछे बहत देर 
तक आराम मिले तो भी उस थकाव्रद की भरपाई नहीं 
होती । एसा द्वोने से दिनोंदिन मजदर की काम करने की 
ताकत घटती जाती हे । काम करते २ बार २ आराम छेने से 
सजुदूरं थक्र नहीं जाता ओर काम ज्यादा ३े सकता है । 


टाइम्स ऑफ इतन्डिया! इस कथन को समर्थन करते 
हुये कहता है कि “जुछाहे लोग इस बात को पहले से ही 
जानते माहछम द्वोते हैं | उनको नया झटकाऋरधा--ठेजी सेकाम 
करनेवाला झटकाकरघा--तर २ बताये जाने पर भी और उसको 
काम की तारीफ सबने पर भी छलचा नहीं सकता । और 
मानों छुपाहुवा भेद पा लिया हो इस तरह वे कहते हैं कि 
श ८ घंटे जी तोंड कर साँस लिये बिना तेजी से काम करने 
के बनिस्वत उतना ही काम धीरे २ बारह घंटे में आराम 
से करते हुये खा पीऋर ताजा रहना कुछ बुरा नहीं है जलाहा 
मानों मजदूरी की थक्नावदट का शास्र समझता हो ऐसा 


माहुम होता हे ।” 
१६५२ 


चखों शास्त्र 


देशी करधे की इससे ज्यादा तारीफ क्या की जाय १ 
आसाम के घरूकरधों का हार तो अब सब जानते ही होंगे । उन 
करधों में जरार फेरफार करना पडे यह मुमकिन है । लेकिन 
उसे एकदम ही हटाकर पटाखों कीसी आवःजु करने वाछे 
और आराम छीतलेनेवाले करधों को लगाना छ़िसको 
पसंद आवेगा २ 

चर्खो का संगीत नामक छेख में से पिछले प्रकरण में 
थोडा द्विस्सा उद्धृत जिया गया है। उसमें करधे के संगीत के 
बारे में मी थोडा वयान है । वह यहां उद्धत करने के काबिल है । 

(कराता याने घरक्की शोमा । करघे के पा्त चपचाष 
बैठकर ढरक्ी एक तरफ से दसरी तरफ को बराबर तालमें 
फेझन से निकलने वाली कक, की आव्राज सुनते स॑ किसका 
दिल खुश न होगा ? आकाश में पक्षियों का डडने स 
उनके पंखों की आवाज कान को बडी खुशनुमा छगती है । 
बैसी ही आवाज ढरही में सो निकछती हे | एक मित्रने 
उसको रेशमी अवाज का नाम दिया हे । एसी ही तालबद्ध 
आवाज को साथ छय पाने से भगवद्धक्त कबीर अपने अमर 
काव्य रव सके थे। झीनी झीनी झीनी झीनी, झीनी 
चदरिया# इस कबीरजी के सशहर पद की रचना करघे का 
संगीतमय साथ मिले बिना न होनेपाती | 


अराग भरवी, धिताला 
झीनी झीनी झीनी झोनी, झीनों चद्रिया 
आठ कमझ दकछ् चर्खा डो 
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चखों शास्त्र 


सत्याग्रह्मश्रम में कांतने बुनने क्रा पूरा काम सीखने 
वाले विद्यार्थी जब सीख चुकते दहँ तो उनको डेढ़ रतल रूई 
में स ३० अरजु का पांच गजू कपड़ा आठ दिन में बुन 
देने को कहा जाकर परीक्षा ली जाती है । रूईं को धुनकना, 
कांतना, तावा बनाना, पाई करना, नरेनरियां भरना ओर 
बुनना यह सत्र काम खुद द्वी करना होता है । पाई करने 
में किसी २ को एक दो पुराने विद्याथियों की मदद देनी पडती 
है ( इस कपडे को लिये कितने अंक का सृत कॉतना पडेगा 
यह सवाल विद्यार्थियों से करवाने को छायक है)। 

१७-१७ वरस' को लड़के यह परीक्षा दे २ कर उत्तीर्ण 
हो जाते हे। ज्यादा उमरवालों की परीक्षा जरा लंबी होती हे। 


इसते माछुम होता हे कि विद्यार्थी कांतना बुनने का 
हुनर अच्छी तरह सीख के तो अपने २ कपड़े गर्मी की 
छुट्टियों में बना सकते हैँ । खादी पहननेवाले लडकों को साल 
भर में २७ गज से ज्यादा कपडा शायद ही दरकार होगा । 
छ्लियों को जरा ज्यादा चाहिये। वे भी घर का काम काज 


पांच तत्त गन तीवी चदरिया । 
साई को सीयत मास दस हछूगे 
ठोक २ कर बुनी चदरिया | 

सो चादर सुर नर मुनी ओढी 
ओढ के मेली कीनि चदरिया 
दास कबीर जतन सा ओढी, 
ज्योंकी त्यों धर दीनी चदरिया | 
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चर्ा शास्त्र 


करते हुए अपना २ कपडा तैयार कर सकती हैं। सिफ 
त।लीम देने की ओर आदत डलवाने की जरूरत हे । 
क्रिसानों की ओरतों को लीजिये | जहां एक ही फसल 
हो सकती है वहां (ओर ऐसे श्रदेश हिन्दुस्तान 
में बहुत से हें) उनको छे महीने काम नहीं मिछता । 
विद्यार्थियों की परीक्षा को हिसाब से देखें तब तो झरूइंमें से 
(८ दिन में ७ गज तो १८० दिन में ? ) ११२॥ गज कपडा 
क्रिसानों की ओरतें तैयार कर ढेंगी । लेकिन वे तो रूई के 
बदले कपास ही से शुरू कर सकतीं हैं इसलिये उतने गज में से 
कपास को ओटने को दिन घटाना चाहिये | ७ गज में १॥ 
रतलू रूई लगेगी; इस हिसाब से ११२॥ गज में ३१ रतल 
लानी चाहिये | लेकिन लंबे थान बुने जायें तो थान पूरा 
होने पर जो सिरा काटना पडता हे वह घटी कम छगने से 
३-४ रतक रुई जरूर बच जावेगी; याने सिफ २८ रतल 
रूई लगे तो कपास ८9 रतल चाहिये। उसको ओउडने में 
ज्यादा से ज्यादा ७ दिन लगेंगे ( ओटने से लेकर घुनने तक 
के सब कामोंमें विद्यार्थियों को जितना वक्त लगता है उतना ही 
रखा है । तजुबंकार को तो सब कार्मो में इससे आधा 
वक्त ही छगेगा )। पाच दिव का ८ गज कपडा निकाल 
डाले तो १०४॥ गज कपडा ६ महीने में बन जाना. चाहिये । 
हिन्दुस्तान को क्रिसानों की आधी ओरतों सो भी इतना 
कपडा मिले तो सब कपडा कितना मिल सकता हे इस का 
हिसाब जान छेने के काबिल हे । २७ करोड की किसानों 


र्द५ 


चखा शास्त्र 


की बस्ती में से १२ करोड ख्तरियो की बच्ती मानलें ( टाइम्स 
ऑफ इन्डिया शैयर बुक को बस्तीपत्रक को कोठे को आधार 
पर ये संख्या लिखी गई हो )। उसमें से जद्दां एक से ज्यादा 
फ्सिल होती हो वहां की ओरतों, तथा दसरी वढ़ियों क 
छोटी छडकियों को छोड दें तो करीब ५ करोड स्लियां इस 
काम को करने को छिए पूरा वक्त पा सकेंगी एसा मान लें 
तो वे सब मिक् कर ७२२॥ करोड गज कपडा हरसालछ 
बना सक्रेगी । 
नवजीवन ( गुजराती ) को १९२० के साल के १०४ 
सफे में स्वदेशी को बारे को लेख को आखिरी फिकरे में जो. 
संख्या दी गई हैं उसके अनुसार तो हिन्दस्तान की कपडे 
की कुछ खत ७५२० करोड गज स॑ ज्यादा नहीं है ( १०० 
करधों से बुना जाने वाला+१२० मिलो में+-३०० विलायतीऊ 
७२० करोड गूज ); याने उल्हा २॥ करोड गुज कपड़ा ओर 
ज्यादा पेदा हो सकता है, ओर सो भी इस तरह घर के कोने 
में बठे २। देशी करधों पर सहज ही में कितना काम हो 
सकता है इसका इस बात से कुछ अंदाज लगाया जा सकेगा | 
सारांश, देशी करघा पुराने चर्खें की तरह आलीशान ओर 
सुरीला हे इसमें जराभी शक नहीं हे । लेकिन तब भी झठके 
के करघे ने छोगों का ध्यान कुछ कम नहीं खींचा है | थोडे २. 
फेरफार वाले छा्बों झटका-फरधे कारखानों में ओर घरों को 
अन्द्र छूग गये हैं | इनमें पसंदगी का स्रवाल हो तब तो 
जो हल्के से हल्का, सादे सो सादा ( थाने उसकी वनावद में 
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च्खों शास्त्र 


ऐसा कुछ नहीं होना चाहिये कि गांव में सुधरवाया न 
जासके ) ओर कम से कम खटखटावाला हो उसी को 
पहला दर्जा मिलना चादिथे। एसा करघा मद्रास के जुलाहों ने 
अंगीझर किया हे । वहां ऐसे हजारों करघे चलते हैं । 
लेकिन वहां भी डिन जुलाहों को घरों में हुनर से रोजी 
चलती है वहां तो अबतक देशी करघा ही जारी है। झटका- 
करघे को उन्होंन उसको छायक जगह दी है । बडे अरज का 
ओर सादी बुनावट का कपडा बुनना हो तभी वे उसका 
इस्तेमाल करते हैं | ये झ>का-करघे, चढाने में बहुत हल्के 
होने से छोटे लड़को भी दिनभर चलाकर आराम से अपना 
काम खतम कर लेते हैं | ओर इसी छिये इसमें चर्खो 
का जेसा तेंसा सत भी चल सक्रता हू ) याने बड़े अरज 
को कपडे में झटको को करधे काम आ सकते हों ओर उनमें 
से पसंद करने को काबिल करधा यही मद्रासवाला 
करधा है। सारे सामान के साथ वह करीब ४० यपयये में 
बन सकता है। ओर देशी करधे की तरह खड्ढे पर खडा 
किया जा सकता है । 


आखिरी दो लफ्ज 


कक 


इस पुप्तक को सिफ्‌ू चर्खों के सूत को बारे में ही 
बन सका उत्तना लिखकर पूरी को जाती है। ओर वही 
इस का हेतु भी है | चख के अरथंशासत्र के बारे में, व 
चखे के प्रवा! से फेलनेवाली घार्मिकता के बारे में कुछ 
कहन। इस पुस्तक का विषय नहीं है । लेकिन कुछ 
महीने पहले बम।३ कि 'भगिनी समाज” ने चर्खें' पर अच्छे से 
अच्छा निबंब लिखने को लिये इनाम निकाछा था | उस 
इनाम को छिये आये हुए निबंधों की परीक्षा करने का कास 
आभ्रम को सोंपा गया था। उन्ही लेखकों में से किसी एक 
की जोडी हुई एक कविता में सो दो लक्रीरें मुंह पर रह 
(३ हैं, उनका यहां उल्लेख किये बिना नहीं रहा जाता । 


१६८ 


चख्‌। शास्त्र 


लेखक का तो नाम याद नहीं है, परन्तु यें दो लकीरें तों 
भच्छी तरह याद हँ:-- 


मारो वीरो पसलीये चीर पूरतो रे छोड, 
तारो रेंठियो बारे मास जो, खमा गांधीजी घणुं जीवजो रे छोल । 


याने भाई तो अपनी बहिन को सिफ भाईदूज के 
त्योहार पर ही साडी भेंठ करता हे लेकिन चर्खा तो वारहों 
महीने ही कपडे दिया करता है । 


बक 


पाठक यह तो नहीं मान छेंगे कि ये छकीरें इस लिये 
याद रह गई कि इनमें गांधीजी क्रि खमा गायी गई है । 
मांधीजी की खमा तो सारे भारतवर्ष का हृदय या रहा है | 
फिर एसी लछकीर याद रखने में बडी बात क्‍या है । ये 
लकीरें तो इस लिये याद रह गई हैं कि इनमें चर्खे को 
बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है | बहिन को भाई से ज्यादा 
प्यारा ओर क्या हो सकता है। हिन्दू संसार में ख्री के लिये पति 
ही सब कछ होता है; तब भी भाई का एक% ऐसा रिश्ता रखा 
गया है कि पति भी जब दगा दे तो भाई का सहारा तो 
उसके लिये रहता ही है | 


ऐसे भाई से भी चर्खं में कुछ ओर विशेषता हे ऐसा 
इस अविख्यात कवि ने गाया हे | केसा कोमल भाव इस में 


हि 


प्ले प्रकट होता है ! 


चख शास्त्र 


बहिन के भाई तो सभी हँ। तो फिर क्‍या वफादार 
भाई होने का दावा करनेवालों को चर्खें के कते हुए सत 
कर > 2 छू जे 
की कपड़े के सिवाय कोई कपड़ा कभी काम में आ सकता हैं ९ 
भारतवप की बेशमार बहिने भाइयों को बिना खानेपहनने 
तक को लिये तरसतो रहती हैं । चर्खें का सत पहननेवाले 
परोक्ष रूप सो उनको भाई बन सकते हैं । 


दोपदी को जेंसे कृष्ण बवेसा भारतवर्ष की गरीब 
बहिनों को चर्खा हे। उसी की खमा गाते हुये इस पुस्तक 
को प्री करना ठीक मादम होता है । 
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